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Vyum permulta sunt in physicamm litterarum stndiis, ad quae discenda et 

cognoscenda illustrissimorum virorum, Dovii et Magni, ductus sum disci- 

plina et unde uberrimum me fructum percepisse profiteor: tum inde ab eo 

tempore, quo illorum institutioni interesse coeperam, ad eam potissimum *^ 

partem advertebam animum, quae in investigandis et explicandis caloris ra- i 

diorum versatur legibus. 

Itaque cum viderem, quot quantisque in hac parte observationibus 
locupletatae sint litterae quantumque ingeniosissimis Mellonii deberetur stu- 
diis, factum est, ut non solum, quae incrementa ceperit doctrina illa quan- 



tosque his temporibus fecerit progressus, studerem cognoscere, sed etiam 
ipse ad instituendas de calore radiante, qui dicitur, disquisitiones in- 
citarer. 



k 



In quo etsi vereor, ne ad persequendam tantam rem vires meae, quae 

•3- 

quam exiguae sint sentio, parum sufiicere videantur, tamen virorum, de ^ 

excolendis provehendisque litteris optime meritorum, confisus humanitate et 
indulgentia, hanc qualemcunque operam meam judicio eorum audeo sub- 



jicere. Qai viri, illi praesertim, quibus hoc ego opusciiluni tanquam parvam 
quoddam gratissimi observantissimique animi testimonium oblatum esse volui, 
si ita de me judicaverint, ut aliqua certe aestimatione non plane indigna 
esse .studia mea censeant: pulcherrimum equidem id esse laborum prae- 
mium existimavero et ad ea, quae inceperim, omnium virium contentione 
persequenda incitamentum maximum. 



DE INSTRUMENTIS. 



xVd disquisitiones a me instituendas usus sum thermo - multiplicatore, 
quod instrumentum per Becquerellum '), Nobilium '}, Mellonium ') ad 
tantum perfeetionis gradum perductum est, ut ad investigandum calorem radian- 
tem haud dubie omnibus idgenus ceteris magnopere praestet *). Nam ut jam 
illud praeteream, quod vel tenuissimis patet caloris aiTectionibus, duabus potissi- 
mum rebus ejus instrumenti usus commendatur: 

Primum enim, quia fuligine obducta est pila, omni radiorum genere pari- 
ter afficitur. 



') Traitc experimeiital de rKlectricite et dii Magnetisme. T. IV, p. I. — Annal. de Chim. 
et de Phjs. T. XXXI, p. 371. XLI, 353. XLVI, 346. — Poggcndorfr^s AnnaL der Phya. u. Chem. 
T. IX, p. 345. XVII, 535. XXXIX, 7. — Schucigger^s Journ. T. LVIl, p. 311. — Fecbner'8 Rcperr. 
der Expcrimeutalphjs. T. I, p. 484. 4S9. 

') Termo-multiplicatoro ossia termo-scopio elettrico. Mem. p. 157. — Memorie ed osser- 
vazioni cet. del cav. Prof. L. Nobili. Firenze 1834. II, 47. 4S. — Descrizione di due nuove pilo 
termo-elettriclie cet. Firenze li 24 Settembro 18:)4. Antologia di Firenze. — Biblioth. univ. XXIX, 
119. 124. XLIV, 225. — AnnaL de Chlm. et de Phys. XLIII, 140. — Dnblin Journ. N. II, 227. 
Poggend. Annal. VIII, 338. XX, 213. 245. XXXVI, 525.539. — Schweigger^s Journ. LX, 433. — 
Fechner^s Repert. I, 489. — Dove's Rcpert. der Phys. I, 355. 

') Memoires de TAcad. des Sciences XIII, XIV, (ref. Biot.) — AnnaL de Cbim. et de Phjs. 
XLVIII, 198. LIII, 5. LV, 337. sqq. — L^Institut N. 89, p. 23. — Archives de TKIectr. par de la Rive 
1842. N. III, 656. — Poggend. Annal. XXVII, 439. XXXV, 118. 411. 549. 562. XXXVIII, 9. 
XXXIX, 2. sqq. XLIII, 264. LVI, 370. 

*) De thermo-aiiiltipllcatore cum aliis thermo-scopils comparato videas: Antolog. di Firenze 
N. 136. — Biblioth. unlv. XLIV, 225. — Mem. de PAcad. XIV, 450. sqq. — Annal. de Chim. et de 
Phjrs. XLVIII, 198. Llll, 5. sqq. LV, 337. sqq. LXXV, 337. sqq. — Poggend. Annal. XX, 347. XXVn, 
443. 444. 455. sqq. XXXV, 122. 548. XXXVIII, 17. 19. XXXIX^ 9. LU, 433. 437. 573. 584. 
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Deinde vero, galvanometricis ad vires electrieas reductis declinaiiooibos '), 
instrumonto illo certam quandam accepti caloris mensuram praeberi idcirco po- 
tondum est, quod fluxus electrici vis, diversa utriusque partis temperatura eommoti, 
— intra rertos quidem fines ^ magis minusve excitatur ad iilius diversarum par- 
tlum temperaturac rationem. 

Prius mitem illud verum esse, Mellonii ') disquisitionibus, posterias 
Deoquerelli *) et Mellonii comprobatum est 

Pila tbermo-electrica, 

qua usus aunu ox 35 bismutlii totidemque antimonii composita est bacillis, sio- 
gulis SS*^,5 (millimetra) longis; 2"",3 latis; l'^,^ crassis; iisdemqoe praeter fer- 
ruminationis loca accurato inter se separatis, quae in quinque quinorum parium 
ordiues distributa circuloque auricbalceo infixa, 5"",5 inde eminent Extremi 
autem corum fines in obliquum quidem formati, tamen in anteriore singuloram 
parium parte rectanguK figuram eflficiunt, cujus alterum latos 2"",1 longum, alte- 
rum l^^M est. rtriusque partis pilae superficies plane eadem est, fuligine atrim- 
que imriter alta obducta. 

Adversji autem caloris fonti pars cylindro metallico laevigato, diametri 
Stl*^« lougitudinis fi0**~«9% coutraria vero et ipsa cylindro, diametri quidem ejos- 
dem« longitudinis vero tantummodo 19"*« instructa est Qoibos partim cylindris, 
p^rtim ctdlocatis apte parietibus« ab omnibus alienis radiis ita pila moiiitar, ot, 
prai^ttrr aiNris nrcumdjitii instmmeutum uudique eodem «Kido afSdcstis, tenqpe- 

'> »^«^«tr<^l TMt<^ 4^ llO^ctikM cH. IW 3w S. ^ AwnL 4e Ow. ct 4e Pliys. XXXI, 
9t?K ^ ^tHt^ AmmO. IV. ai^k LVU S^ — N«l»ili AmBsL 4t Omi. ct ^ Pkj& Xiail, 146. 
^ f^ftm^s AwMa. \\. m «^ m a^ LVI. ^ «- Mac^d MelUaL ■ftBtfc. maiw. LV, 
m fif^ -^ )lMi^ 4^ rAc«i4. \n\ 44X iif|. ird •M.V » AmL 4t iMm. ec 4t f%j%. LIU, 5u tff. 

L\ . ;is:. liff. «• »i«rN4. amhl v\\\\ i:is— m ;kg. «^. vvxrtu^ ii. tin. 14. sx xxxix, 

TS L\L^ — rciri«;i^ \. M»l|pir>i mc»»cltfttl Wtf FlQr^. L IIK — Pifyi- Iwl LYI,m 
^ F^|ct<»4«rfC ^< m et^. A«MyL LYI^ $24. JCilL ^tl* 

*\ Om^ rHii4 licML ^ ««NMKN 4c IWcaid. 4m Scmoml IV. 113^ -- JArm. 4t tA€mL XIV. ^ 
JMiL ^ OWm^ <« 4^ nci% LVVH. 411 m UWV. »1. 4^ -- L^MlM 3L S». |l ». ««h 
— f^ »^ <»4 AMftL VVV\.3^T: VVVIV. ML M — 3«v XUV^Wa 3LLTni.^. XLlX^iSl 
ML M--44t I5;ik-4n. Ii^ 4eSl UU. M. -- Ii«rc>» Kcfm. IV. ». JOl 

H L l «i ^ fciimMinii ^ K t. -- t. c. ^Marv^ J^«Mt IX. Mk X¥S« Sll. 

<^ lii^ ^ rjMi \MI. Xn. ^ JliMi 4r CV^ «< 4r IV^ LXXV. SC. ««». — L^lutinil 
X ». ^ :& «^ ^ W% i^ A«Mi!i. XXXVIU. IL MHH SX \XXIX. ;!(. »k Ui« 374. 3% 



ratoraiD, taDtam caloria foDti expoaita sit Fila aeDea, quiboa piia cum molti- 
plicatore eoujongitur, per cochleaa aunt de6xa involucria cupreia, in quae poli 
ipai excurrunt. 

Multiplicator 

ipse ad rationem a Nobilio inventam est comparatus, praestantiorem illam ce- 
teris omnibus recenter propositis, et quam in ipsis experimentis, postea descri- 
bendis, accommodatissimam usui esse cognovi. 

Ulud vero praecipuum quoddam instrumenti mei esse videtur, qood filom 
ejos e cupro galvanoplastico est ductum; ita enim omnino a ferro removetur, 
quo, cum vulgo in filis insit *), ipsius experimenti aliquatenus turbatur accuratio. 
£tenim quamvis per chaiybem ductum sit — cujus loco v. c. rubinus adhiberi 
potuerat — tamen non est metuendum, ne filum inde ferrum traxerit; nam trana- 
eunte filo margo foraminis ipse cupro obducebatur. Praeterea filum, priusquam 
serico circumdaretur, in acido diiuto purgatum est. — Atque ita quidem eatenus 
ad finem propositum perveni, ut, filo purgato, acus astatica ad mediam circuli 
divisionem gradu tenus 1,5 admoveri posset, cum in vulgaris fili spiris totis 20 
gradibus inde distaret Exiguam vero iilam 1,5 graduum declinationem ex ipsius 
cupri vi magnetica *) natam facillime quidem vitare potuissem arctiore spirarum 
conjunctione '), nisi alias ob causas, ne id facerem, essem adductus. Longitudo 
fili cuprei, quo altera systematis astatici acus 160 spiris circumdatur, 31"^,5 est, 
diametros 1"",1. Spirae ipsae, fere 9"* 2"*,5 longae; 4** 6"*,5 latae, intcr se 
15"",0 distant 

Filum galvanometricum e duabus partibus est compositum pariter longis, 
quae, cum invicem sibi implicatae spiras efGciant, ant ita conjungi possunt, ut 
floxos electricos unam deinceps et alteram, simplus igitor totam fili longitodinem 
percurrat, aut ita, ut in utramque partem et iutret uno eodemqoe tempore et 
rorsus inde exeat, duplus per dimidiam longitudinem transiens. 

Lamina autem eburnea, qua conjunguntur acos magneticae, filo sospensa 
est bombycino, non torto, quam tenuissime fisso, 30"" longo. Acuum vero utra- 
que 7*",0 longa est, in media parte l'*,^ crassa, altera autem ab altera 17"*,0 



*) Meser. Dove>« Bepert I, 261. 

•) H. Schroeder. Pogsead. Anial. LIT, 39. — Poggendorn. IbMem LVI, 399. 

*) Peclet. AnmtiL de CUb. et de Pkys. Scr. III. T. II. p. 103. 



reiDota. Systema acouin magnetiearum , ita constitatam, 16 secandis, quae di- 
cuntor, simpiicem oscillationem conficit^ paullatimqoe eodem semper pancto coo- 
sistit, quod fere 45* distat a meridiano orbe magnetico. Qui quidem certos et 
constans locus et torsione fili efficitur et universo acuum magnetismo '). 

Superior autem acus oscillatur super orbiculo cupri galvanoplastici , prope 
gradura 90 in dimidias partes dipartito, cujus diametrus est 8** 5"";P, margo 
autem argentatus et in singulos gradus divisus. 

Haec omnia includuntur capsula vitrea cylindrica (altitndinis 6*", diametri 
14*"), cujus cum summus orbis tantummodo 1** superior sit indice galvanome- 
trico, nollum adest impedimentum , quominus vel dimidii gradus accurate nume- 
rari possint. In media autem capsula tubulus vitreus est impositus, altitudinis 
d^'*,^, diametri 22^,4, filam cingens bombycinum, quod in illius fastigio depen- 
det e lamina metallica, 14*" longa, in directionem perpendicularem laxabili simul- 
que ad acus inhibendas inserviente. 

Multiplicator autem, ut ab omni concnssione defenderetur, in tabola lignea 
est impositos, in marom conclavis infixa uncis aurichalceis. — Fila vero, qoibus 
cum pila thermo-electrica ille conjungitar, non ad ipsam galvanometrum, sed ad 
conchas adiguntur cupreas, tabulae firmiter insertas, quae cum extremis spiris 
continua conjunctione tenentur. 

Ac totus quidem, quem modo descripsi, apparatus a Eleinero, viro artis 
mechanicae peritissimo, Berolini confectus est. 

Experiendo autem edoctus sum, adhibita 25 parium pila, utilius esse, fluxnm 
simplum per totam fili galvanometrici longitudinem transmitti, quam duplnm duci 
per dimidiam. Idem enim caloris fons secundum priorem fluxus rationem effecit 
acus magneticae decliDationem 28*, cum secundum alteram rationem declinatio 
tantummodo 26^5 fieret; vel illic 37*, hic 35*; illic 51*, hic 48*. — Itaque priore 
illo fila coDcIudendi modo per totam, quae postea describetur, experimentoram 
seriem usos sum *)• 



') Moser. Dor^B Repert. I, 260. 

') Jn aoo atttem elementoruoi thermo-electricomm pariy cum iluzus in ipsif elementis ilUs 
pro nUone multo mians debilitaretnr, quam in filo claudente, res plane contraria appamit, id quod 
ex formula iUa ab Olimio proposita*) necessario sequitur. 

Tum enim, certa quadam vi electrica excitata, si fluxua simplua in multiplicatore totam fili 
longitudinem percurrebat, ▼. c. declinatio 26% sin autem nno eodomque tempore per atramqoe spi- 
rarom partem permeabat, declinatio 37* reperta eat. 

*) Die gaivaoisdie Kttle, nallieaiatiscli btarbeitot rta Dr. G. S. Obn. BiritB 18S7. 



Nibil eqaidem dicam de multis ac diversis, in quas incidi, observatioDum 
difficultatibus, aut de longa frustraneorum experimentorum serie, quibus hoc 
tandem mihi contigit, ut non solum cognoscerem turbationes omnes, sed etiam 
superasse mihi viderer. Quantopere enim locus ipse, quo talia iostituuntur, et 
res, quae circa sunt, experimenta afliciant, unicnique in his rebus versauti ipsa 
experientia discendum est. Ubicunque vero illa, quae ad rem ipsam minus per- 
tinent, ad inventa judicanda necessaria esse videbuntur, suis locis postea inse- 
rentnr. 



I. 

DE CALORIS RADIANTIS PER CORPORA DIATHERMANA 
TRANSITU, PRAECDPUA RATIONE HABITA TEMPERATURAE , 

QUAE INEST IN CALORIS FONTffiUS. 



l^uaecuDque in disquisitionibus de caloris radiantis per certa quaedam corpora 
transmissione huc usque institutis inventa sunt, haec fere his thesibus breviter 
possunt comprehendi '): 

1« Calor per certa quaedam corpora, quae diathermana ') vocantur, idque 
temporis spatio, quod metiri non licet O? radiando permeat *). 

2. In uno eodemque corpore transmissi caloris copia eo major est, quo 
laevior ejus superficies ')• 



>) Omitto difTusionem, reflexionem, reflractionem , polarisationem. 

*) Caloris radiantis terminologia^ a Mellonio proposita, invenitur in: Corapt rend. 
IX, 315. X, 539. XI, 141. XUI, 816. — Annal. de Cbim. et de Pbys. LIII, 5. LV, 337. 378. 
LXXn, 40. sqq. — L^lnstitut. N. 89, p. 22. — Le Temps. 12 Fevr. 1833. — Poggend. Annal. 
XXVIII, 373. XXXV, 295. 403. 536. 552. 566. 567. XLIII, 261. XLVIII, 327. XLIX, 577. 578. 
U, 85. LIV, 601. — Berzelius'8 Jabresbericht. N. 13, p. 15. — Dove^s Repert. IV, 324. 325. 

*) Melloni. Mem. de PAcad. XIV. — Annal. de Cbim. et de Pbys. XLVIII, 198. LV, 337. 

— Llnstitut. N. 89, p. 22. — Poggend. Annal. XXVII, 444. XXXV, 387. 565. XXXVIII, 15. 

P* Prevost. Journ. de Pbys. par Delametberie. Ann. 1811. — Delarocbe. Ibiden 
Ann. 1812. LXXV, 201. -- Annals of Philos. hy Th. Tbomson. Vol. II. 1813. p. 100. — secatiu 
rationem, quam descripsit J. D. Maycock. Nicholson^s Joorn. Vol. XXVI, Majr, June. 1810. 

— Melloni. Annal. de Chim. et de PhyB. LIII, 5. LV, 337. — Llnstitut N. 89, p. 22. — Lond. 
and Edinb. philos. magaKine. Third series Vol. Vn, 476. — Poggend. AnnaL XXXV, 124. 387. 565. 
XXXVU, 209. 

*) HerscheL Philos. Transact. of the Roy. Societj ofLondon. for 1800. — 6ilbert'« ADnal. 
der PhjB. XU. 535. 540. — Melloni. M^m. de rAcad. XIV. — Aonal. de Chim. et Phya. Lin, 5. — 
Poggend. AnnaL XXXV, 277. XXXVIII, 44. 45. — Dove^s Repert. IV, 330. 332. 



3. Quod calor detrimentani aGcipit in tranaeundo aliqoo corpore, eo minus 
est, quo craasiora illiua corporia sunt strata, per quae jam penetravit '). 

4. Calor radians impari ratione per diversi generia corpora tranait '). Neque 
vero corporum facultas transmittendi calorem ab ipsorum pelluciditate dependet *). 

5. Unius ejusdemque fontis radii, si deinceps per diversa corpora diather* 
mana permeant, detrimenta faciunt secundum corporum naturam diversa semper- 
que majora iUis, quae in ejusdem generis corporibus transeundis accipiunt *). 



*) DeUrocbe. Jonrn. de Pbjr«. par Delametherie. 1812. LXXY, 201. — Aanals of Philoa. 
1813. Vol. II, 100—102. — Gilberfa Annal. XLVI, 378. — Melloni. Annal. de Chim. et dePhjra. 
LIII, 5. LY, 337. — Le Tempa. 12 Fevr. 1833. — Poggend. Annal. XXVIIi, 373. XXXV, 278— 
286. 389—392. 529—532. 55L — Dove^s Repert. IV, 3.31. 332. — Melloni et Biot. Mem. de 
TAcad. xrV. - Poggend. Annal. XXXVIII, 32-^50. XXXIX, 250—283. 436—400. 544-551. — Dove'8 
Repert. IV, 332. .346 — 352. — Excepto sale gemmae: Melloni. Annal. de Cbim. et de Phja. Llll, 5. 
LV,337. — Le Temp«. 12. Fevr. 1833. — Poggend. Annal. XXVIII, 376. XXXV, 300. 301. 401. — 
Berzelias^s Jabresbericht. N. 13, p. 15. — Dove'8 Repert. IV, 3.39. 

*) Herschel. Philoa. Transact. for 1800. P. III. N. 19. p. 437. — Gilb. Annal. XII, 526 — 540. 

— Maycock. Mcholson'» Journ. XXVI, 75. May, June 1810. — Biblioth. Britannique XLV, 213. — 
Pr^vost. Journ. de Pbjrs. par Delametheric A. 1811. — Nobili et Melloni. Antologia di Firense. 
1834. N. 136. II, 47. — Anoal. de Chim. et de Phjs. XLVIII, 198. — Poggend. Annal. XXVII, 444. 

XXXVI, 529. — Mellonl. Biblioth. universellc. 1832. Avril. p. 3.37. 18.33. Oct p. 191. — Annal. 
de Chim. et de Phys. XLVllI, 385. — L^Institut N. 8 et N. 12. — Le Temps. 12 Fevr. 1833. ~ 
Poggend. Annal. XXIV, 640. sqq. XXVIII, 374. 638- sqq. — Berzelius's Jabresber. N. 13. p. 15. — 
Dovc'8 Repert. IV, 328—331. 

*) J. H. Lambert. Pjrrometrie. Berlia 1779. p. 909. (§. 376.); 210. (f. 378.); 268 (|. 494.). — 
Scheele. Traite de Tair et du feo. Paris 1781. §.56. — Cbcmische Abbandlung v. Lull u. Feuer 
(deuUch V. Leonhardi). Leipzlg 1783. p. 59. 60. — Scbeele's Werke 1, 124. — Gaho. BerBellus'* 
Jahresber. N. 13 — Poggend. Annal. XXVIII, 375. — Plccet. Essai sur le feu. §. 52. — Versuch 
uber das Feuor. (aus dem FrancGsischen.) Tubingen 1790. p. 60. 61. — Herschel. Philos. Transaet. 
f. 1800. P. 2. p. 255. sqq. P. 3. N. 19. p. 437. sqq. — Gilb. Annal. VII, 151—154. XII, 532-539. — 
Delaroche. Joum. de Phys. 1812. LXXV, 201. — Annals of Philos. 1813. II, 100 — 102. — 
Melloni. Compt. rend. XV, 434. — M^m. de PAcad. Xill, XIV. — Annal. de Chim. et de Phys. 
LIII, 5. LV, 337. UX, 4ia LXXII, 40. 334. — Bnlletin de la sociece pbUomat. 1833. Juillet. — 
Llnstitut N. 12, p. 103. N. 89, p. 22. N. 142, p. 43. — Le Temps. 12. Fevr. 1833. — Poggeikl. 
Annal. XXVni, .373. 543. XXXV, 287. 288. 294-296. 302. 385. 404. 407. 533. 537. 550. 565. 566. 

XXXVII, 493. 496. XXXVIII, 28. XXXIX, 15.21.30. XLIII, 284. XLIX, 578.584.586. LV1I,303. 

— Dove's Repert. IV, 327—330. 

') Melloni. Compt. rend. X, 53a — Mem. de PAcad. XIV. — Annal. de Cbim. et dePhjrs. 
LV, 337. sqq. — Laastitut No. 8, p. 61. — Poggead. Aanal. XXVUI, 642. XXXV, 535—543. 
552. 566. XXXVIII, 4a sqq. — Dove^s Reperi. IV, 333—337. — Forbes. Trantact. «f the Rojr. 
Societjr of Edinburgh. Vol. XV, pt. I. — Poggend. Anud. LI, 89. iqq. 
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6. Diveraonim caloris fontiam radii, qoi via directa — h. e. nulla re 
interposita — ad eandem gradum thermoacopii temperaturam augent, per aniun 
idemque corpus impari ratione permeant *). 

Experimentis quidem, quibns Delarochius et Mellonius caloris diver- 
sorum fontium per corpora diathermana transitum investigabant, indicari vi- 
debatur , 

facultatem caloris ea corpora transeundi cum ipsius fontis temperatura 
crescere *). 

Ita Delarochius observando invenit, eundem et constantem 10 radiorom 
numerum per vitrum album transeuntium 

fontis temperatura 357^ inesse in 263 radiis. 

« « «r 650 (c «c 139 « 

<r fr <r ..•••.. 800 « « 75 *c 



« cc «r ^ 1/ UU «c (c 04 «c 



1760' « cc 34 

lampade Argandica libere ardente . . . . «r «r 29 « 

lampade eadem, camino vitreo instructa . . cc cc 18 <r 

Itemque Mellonius — ut ex multis ab illo propositis exemplis unum modo 
afferam — haec observavit: 



*) Marlotte. Traite (de la natare) des coulenrs. Paris 1686. Seconde partie; premierdis- 
cours (a la fin). — Oeuvrea de Mariotte. k la Haye 1740. p. 288. — Herschel* Pliiloa. Transact. 
f. 1800. P. 3. No. 19. p. 437. — Gilb. AnnaL XII, 529—531. 535. -- Pelarocbe. Joum. de Ph>-s. 
1812. LXXV, 201. — Annals of PbUos. 1813. H, 100. — Gilb. AnnaL XLVl, 378. — Baden Po- 
welL Pbilos. Transact. f. 1825. Pt. J, p. 187. — PbUosophlcal Magaz. and Journ. 1825. LXV, 438. 

— New Annals of Pbilos. VIII, 181. IX, 359. 401. — Edinburgh. Journ. of Science, conduct by 
D. Brewster. 1830. New Series lU, 305. — Poggend. AnnaL XXI, 316. — Ritcbie. Edinb. PbUos. 
Jonrn. cond. by Jameson. XI, 281. — Brewster, Journ. of Science VII, 348. — Pliilos. Transact. 
f. 1827. I, 129. II, 139. — Poggend. AnnaL XXVllI, 240. — MellonL Conpt. rend. IX, 315. — 
Mem. de TAcad. XIV. — AnnaL de Cbim. et de Pbjs. LV, 337. LXXIl, 40. — L^InsUtut N. 8, p. 61. 
N. 12, p. 103. N. 89, p. 22. — Journ. de cbim. m^d. 1833. p. 319. — Poggend. Annal. XXVIII, 239. 
240. 641. 645. XXXV, 385—394. 537—541. 563. 567. XXXVIII, 4. 7. 26. XXXIX, 262—283. 
436—460. 544—553. XLVIII, 329. XLIX, 578—580. — Dove^s Repert. IV, 336—339. 

*) Delarocbe. Observations sur le calorlque rajonnant. L 1. — MellonL Compt. rend. 
IXy 315. X, 537. 539. — Mem. de PAcad. XIV. — Annal. de Cbim. et de Pbys. LV, 337. LXXII, 40. 

— Joam. de cbim. m^d. 1833. p. 319, — Poggend. Annal. XXVIII, 240. XXXV, 390.] 392. 393. 398. 
400.401.551. XXXVIIl, 2L XLIII, 21. XLVUl, 327. XLIX, 577. 
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100 radiorum, a cupro temperatura lOO^ emiasorum, 33, 
« «r a cupro calefacto ad 390* « « 43, 

a platino candente ... <« « 69, 
a lampade Locatellica « « 78, 

per ffluoris spathici tabulam 2"",6 crassara transire. 

Duae tantum illius legis, quam supra signiGcavi, inveniuntur exceptiones. 
Etenim per sal gemmae purum — M ellonio ') observante — caloris radii cujos- 
canqoe fontis pari modo permeant, per sal autem gemmae fuligine obductum — 
secundum Mellonium *) et Forbesium') — adeo majore copia, quo minor 
ipsius fontis est temperatura. 

Quod vero Mellonius olim proposuit, platini candentis calorem melius 
quam Argandicae lampadis radios per vitrum nigrum transmitti ^ , id postea ipse 
improbavit '). Idemque ostendit *), ubicunque Forbesius — praeter illud, 
nimirum salis gemmae fuligine obducti, exemplum — meliorem caloris in rainore 
temperatura transitum observasse sibi visus sit, omnino non integram fuisse ra- 
diorum transmissionem itaque observptiones illas hic non esse in censum vo- 
caodas. 

Caloris igitur per duo singula, quae modo significavi, corpora transitus 
illi obstat legi, quae in universum valcre videtur; in uno tantum directa quae- 
dam apparet contradictio , quamquam ne id quidem haud scio an certo liqueat, 
cum multiplici modo a ceteris diathermanis corporibus differat — Itaque, cum 



Compt. rend. IX, 315. X, 537. — Mem. de rAcad. XIV. — Annal. de Chim. et de PhyR. 
L11I, 5. LV, 337. LIX, 418. LXXII, 40. — Llnstitut N. 84, p. 410. N. 89, p. 23, — Poggend. 
Annal. XXXV, 398. 299. 307. 401—403. 412. 536. 550. 552. 501. 567. 578. XXXVII, 491. XXXVIII, 
28. 30. XXXIX, 557. XLIII, 21. 284. XLVUI, 327. 328. XLIX, 577. 

') Compt rend. IX, 315. X, 537. sqq. ~ Annal. de Chim. et de Phjs. LXXII, 4a — Poggend. 
Annal. XLVIII, 329. 330. XLIX, 578—580. LIII, 52. ~ Dove^s Bepert. IV, 369. 

>) Transact. of the Rojr. Soc. of Edinb. Vol. XV, pt. I. — Compt. rend. X, 19. — Poggend. 
Annal. LI, 100. 101. 403. 

«) Ballet. de la soc. philomat. 1833. Jaillet. — L'lnttitat N. 12, p. 103. — Poggend. ABnal. 
XXVllI, 645. 

*) Annal. de Chim. et de Phye. LV, 337. sqq. — Poggend. Annal. XXXV, 404. 405. 

*) Annal. de Chim. et de Phys. LXXV, 374. sqq. — Poggend. Annal. LIII, 59. 60. 

*) On ihe eflTect of che mechanical texture of screens on the immediate transmission of 
radiant heat. — Proceedingt of the Roy. Soc. of Bdinb. — Reiearches on Ileat. IV Sories. Tranaact. 
of the Roj'. 8oc. of Bdinb. Vol. XV, pt. 1. — Compt. rend. X, 19—21. — Poggend. Annal. LI, 89. sqq. 
96—100. 104. 403. 
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inde mihi non satis refatatum esae videretnr, temperataram ad caloris per dia* 
thermana corpora transmisaionem valere aliqnid, operam dedi equidem, at expe- 
rimentis instituendis illam quaestionem dijudicarem: 

num re vera ratio quaedam inter radiorum facultatem, 

certa quaedam corpora transeundi, et fontis, ex quo ca- 

lor proficiscitur , temperaturam sentiri atque observari 

posset. 

Post amplissimas autem disquisitiones, a Mellonio in maxime diversis 

corporibus sagacissime institutas, vix equidem sperare potui, fore, at iisdem 

adhibitis fontibus alia invenirem corpora, quae in calore transmittendo eandem 

praeberent rationem atque sal gemmae fuligine obductum. Quae cum ita essent, 

Aciliore via ad finem mihi visus sum ita pervenire, ut non tam diatbermanoram 

corporum augerem numerum, quam potius aliis caloris fontibus uterer. 



1. 

• 

In primis autem experimentis adhibebam platinum candens, alcobolis flaoii- 
mam, laropadem Argandicam, hydrogeoium ardens. 

Ac platinum quidem — secundum Davii inventum — sine flamma itt 
candens servabatur^ ut filum tangeret xylinum, spiritui vini immersum idque spiris 
suis circumdaret — Flamroa alcoholis ellychnium habebat accurate circumcisum, 
neque unquam carbonescens , insertum liquori, qui in vasculo vitreo inerat. — 
Lampas autem Argandica, pari semper olei superficie, spiritu aSris duplice, 
ellychnio cylindrico, nullo instructa erat camino. — Postremo hydrogenii flamma 
ex tubulo ardebat gasometri, ad id ipsum comparati, gas aequo semper pressu 
effundentis. 

Quos caloris fontes inter ipsum experimentum eosdem semper et constantes 
sibi mansisse, accuratissima investigatione cognitum est. Cum vero illi tantum 
diversae originis radii, qui inter se comparandi essent, vim suam in thermosco- 
pium deberent exserere, radii ex aliis, simul forte calefactis corporibus exeuntea 
parietibus metallicis laevigatis retinebantur. 

Quamvis autem res sit incertissima , illorum fontium accurate metiri tem- 
peraturam, tamen in eo quidem consentient physici, temperaturae gradum in 
platino spirali, quando rubescit candendo, minorem esse quam in flamma alco- 



>} CommuDicatiiBi com LondoD. Boy. Soc. Jaa. 23. a. lSi7. 
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kolis, qoippe qaae eandem apiram candeodo flavescentem reddit^ eaodemqae mi- 
norem quam in lampade Argandica, cujus igne carbo albeacit — Neqoe minos 
exiatimabunt omnea, flammae bydrogenii *) inter eosy quoa significavi, caloris 
fontes summam esse temperaturam. 

Jam igitur orta est quaestio, num — secundum legem illam a Delarocbio 
propositam — flammae alcoholis et lampadis Argandicae calor, ratione quidem 
observata, melius calore platini candentis, calor autem flammae bydrogenii melius 
quam trium ceterorum fontium per diathermana corpora transmitteretur. 

Atque baec quidem quaestio experimento hoc modo dijudicata est: Si pla- 
tinam candens radios in pilam tliermo - electricam immiserat via directa, acus 
multiplicatoris cum illa conjuncti usque ad 20* declinabat, interposita autem ta- 
bula vitrea alba, l^^^S crassa, inter caloris fontem illum et pilam, acus ad 12* 
redacta est Quae posterior declinatio orta est e caloris per vitrum transitu. 
Alcoholis vero flamma, cum, directa in thermoscopium radiatione, eandem 20* 
declinationem eiTecisset: eadem tabula eodem loco interposita, tantummodo ad 11* 
acum deflexit. Alcoholis igitur flammae calor minorem radionim copiam per vi- 
trum transmittebat, quam platini candentis. — Contra lampadis Argandicae calor, 
cujuk et ipsius radii directi acum ad 20* deflexerant, per vitrum transiens 15* 
declinationem effecit. — Postremo per hydrogenii flammam, interposito vitro, 
acus ad 12* redacta est, cum antea ad 20* declinaret. 

Ex quo sequitur, ut hydrogenii flammae calor et platini candentis, licet 
ipsorum temperatura sit diversissima, pari modo per vitrum, 1"*,3 cras- 
sum transeat; alcoholis autem flammae calori, quamvis multo majore tempe- 
raturae gradu, facultas vitrum transeundi minor sit, quam calori platini candentis; 
Argandicae vero lampadis calori, quamvis ipsius temperatura hand dubie minor 
sit, eadem facultas multo major, quam flammae hydrogenii radiis. 

Adhibita autem, vitri loco, aluminis tabula, l"*)^ crassa, acus magneticii 
declinavit platini candentis calore ad 8*^25; alcoholis flammae ad 7*,5; Argandi- 
cae lampadis ad 10*,5; hydrogenii flammae ad 7*,75. 

Hydrogenii igitnr et alcoholis flammae calor, qoamvis diversissima tem- 
peratura, plane eadem ratione per alumen permeat Argandicae autem lam- 
padis etiamque platini candentis calor, licet ipsorum temperatura multo minor 
sit, tamen majorem radiorom numerum per tabulam illam diathermanam trans- 
mittit, quam hydrogenii flammae calor. 



>) Miticlierllch'fl Lchrbuch 4cr ChcMie (3. Aanagc). I, 880. 290. 
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' Similis quaedain ratio in radiis per gypsam traosmitteDdis apparet* Per 
wicain autem et albam et Tiridem adeo hydrogenii ilammae calor deterina quam 
triom ceterorom fontiom permeat: cujus observationia praecipuam facio meotio- 
nem^ quia plane aliter ea res evenit, atque secundum Mellonii de mica expe- 
rimentom ^) erat exspectaodum. 

Jam seqnens tabula eas coatioet observatiooes , quae io calore, per iDa 
aliaque nonnulla corpora transmisso, factae sunt: 
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Declinatio per radia- 
tionem directam. 
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hoUs. 
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dicam. 
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can- 
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mam. 


II 
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can- 
deai. 


flam- 
mam 
alco- 
holis. 
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dem 
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hyaro- 
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mam. 


1,5 


Vitrum 
rubrum. 


20» 


11,25 


10,75 

10,75 

7,50 


U,25 
11,75 
10,50 
19,00 
17,75 
15,00 
17,00 
12,50 
10,25 
14,25 


12,00 


22» 


12,50 


12,00 


15,75 
13,50 
10,50 
19,25 
19,00 
15,50 
17,75 
14,00 
11,25 
14,25 


13,25 


29 • 


15,75 


14,75 
13,50 
8,75 
21,00 
21,75 


19,75 


15,50 


35» 


19,25 
18,75 


18,50 
18,50 
13,25 
28,75 
29,50 
16,25 


24,75 
21,25 
17,00 
29,75 
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20,50 
18,50 
13,50 
25,75 
26,50 
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27,75 
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25,25 
20,25 
12,75 
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8,50 

'1 


3,7 
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8,25 


8,00 


8,50 




9,00 


9,50 




10,75 


8,75 


1 
16,00 


10,50 
7,50 
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1.4 


Gypsum. 


7,75 


0,23 


6,25 




8,25 


6,50 




9,75 


7,5011,50 




10,00 
14,25 


fl 9 Charla 
^*^ vitrca. 


20« 


11,75 


11,50 


11,50 


20» 


11,50 


11,50 


24' 


12,50 


12,50 


16,00 


12,25 


28» 



Mem. de FAcad. XIV. — Poggend. Annal. XXXVIH, 21. ^ Dove^s Repert. IV, 338. 
*) Ac ne quis miretur, cnr non ad majorem numerorum conseusuro in omnibus diathermanis 
corporil»U8 easdem declinatfonea directas, thermoscopio indicataa, effecerim: caiisa potiasimum baec 



Manifesto hinc intelligitur, ne in uUo quidem horum exemplorum inter ca- 
loris per diathermana corpora transmisaioneiD et ipsins fontis temperaturam exi- 
atere rationem. 

2. 

Ad experimentum vero quam integerrime instituendum , etiam iliius caloris 
transitum observabam, qui ab uno eodemque corpore in diversa temperatora ^ 
emitteretur. 

1. Quem ad finem in inferiore quidem temperaturae gradu usus sum 
cubo Lesliensi '), lateris 8''"', qui aqua fervente ad 80* R. calefactus, deinde rur- 
8US sensim frigescebat. Hoc autem non tam celeriter factum est, ut non ipsius 
cubi temperatura per brevissimum unius diathermani corporis interponendi tempus 
eadem et constans haberi potuerit. Atque haec quidem apparuerunt: 

Cum cubus, dum frigescebat, admotus, priusquam aliquid interponeretur, 
eandem semper 35^ declinationem efficeret: semper acus — v. c. vitro albo inter- 
posito — ad 14^ deflexa est, qualiscunque erat cubi inter 30*R. et 80*R. tempe- 
ratura. — Quemcunque igitar caloris gradum cubus ille habebat intra eos quidem 
fines, ad quos hoc experimentum pertinebat, tamen calor semper eadem ratione 
per vitrum transmitti valebat. Nec quidquam ad rem faciebat, utrum radians 
cubi latus e roetallo constaret, an ex vitro, an fuligine, vel lana vel uUo alio 
quocunque corpore esset obductum. Idem vero ut in vitro, sic in ceteris omni- 
bus apparuit corporibus. 

Interposita enim mica alba, 0"^,2 crassa, inter cubum et thermoscopium, 
acus magneticae declinatio, cum antea in directa radiatione fuisset 35*, semper 
ad 18* redacta est; mica viridi, 0"^,I crassa^ semper ad 20*. 



fait, quod hydrogenio, unde flamma iUa alebatur^ quam parcissime mibi utendum erat. Nam si de 
integro illud parabatur, ipse ezperimentorum ordo per aliquod temporla spatium ita interrumpeba- 
tur, ut numeri invicem ad se pertinentes non amplius inter se comparari possent. — Itaque ab ea 
aemper profectus snm declinatione , quam hydrogenii flammae, ut forte ardebat, radiatio efficiebat, 
ceterorum fontium eflectum ad iUam accommodans. — Quamvis vero illos numeros computando ad 
communem quendam directae declinatlonis numerum redigere potuissem , taroen , quia praeter ele- 
gantiorem speciem nullus inde fructus ad eventum ipsum redundasset, diuturnum illud negotium 
omisl inscipere. 

Ex tabula autem illa elucet, sal gemmae a me adhibitum non omnium caloris fontlnra radios 
pariter transmisisse, uti MelioniuB in eo quidem, quo ipse utebatur, obsermvit. 

>) cf. J. Leslie. An experimental inquiry into the nature and propagation of heat. Lood. 
1804, p. 6. 



Quae onnia at nno qnasi conqiecto vLdere Uceat, haee taliala inaerTiet: 
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Itaque certo demonstratum eat, unitis ejusdemque fontis temperaturam 

intra fines quidcm horum experimentorum , h. e. inter 25' R. et 80* R. ad 

caloris ab illo emisai per diathermana corpora transitum omnino nihil valere ae 
ne Diinimam qoidem vim exerccre. 



Jam Iioc loco mentio revocanda est illias experimenti, quod a Mellonio ') 
inatitutam aupra significavi (p. 12) : quo demonstrari videbatur, ealoris facultatem 
per micam radios transmittendi, vel intra 50*^0. et 100' C, una cum ipsius fontis 
temperatura augeri. Meas autem, quas modo indicavi observationes, cum ab hac 
re dissentire viderem, saepissime iteravi; neque igitur dubito, quin neutiquam in 
illis erraverim. Ceterum quatenus Mellonii experimenta repetii, illud unum fuit, 
id quo ab illius viri, summa mihi admiratione colendi, observationibus disces- 
serim. 

2. Jam quaestio orta est, quae caloris ab uno eodemque corpore emissi esset 
ratio in permeandis diathermanis corporibus, si temperatura supra 80' R. aucta 
faerit. — Quam ad efficiendam^ cylindrum e lamina vel ferrea, vel cuprea vel au- 
richalcea factum, altitudinis 17"", diametri 3** circumdabam flammae lampadis 
Argandicae, qua illum ad diversos eosque constantes caloris gradus calefacere 
licebat Etiamsi vero inter ipsum experimentum nulla mihi copia facta sit, illos 
caloris gradus.definiendi secundum usitatam aliquam thermometri scalam: tamen, 
cam pila thermo-electrica ipsa omne temperaturae et incrementum et decremen- 
tum accnratissime indicaret, id ad dijudicandam, de qua hic agebatur, quaestio- 
nem, plane sufficere mihi visum est. 

In ipsa autem radiatione hoc evenit, ut aucta temperatura, a cylindro me- 
tallico calor emissus per quaedam corpora, ratione observata, melius, per alia 
vero plane eodem modo transiret, ac si in diminuta temperatura emittebatur. 

Acus quidem galvanometri, quae directa in pilam radiatione ad 35' deflexa 
erat, cylindro 9'' distante a thermoscopiO} interposito vitro albo ad 11' declina- 
vit ; contra^ si cylindri temperatura in tantum creverat, ut ad efficiendam eandem 
illam 35' diclinationem 36'^ removendus esset, interposito vitro tantummodo ad 
13' recessit 

Mica autem viridi interposita hoc observatum est, ut, si priorem illam ra- 
tionem spectaveris, acus ad 20 ',25 declinaverit, si posteriorem: ad 26'. — Contra 
aluminis tabala, l'",^ crassa, interposita inter caloris fontem et pilam thermo- 
electricam, semper acas quacunque conditione ad 3',5 recessit; gypso autem 
1"",4 crasso, semper ad 8 ',5 dedinavit — Atque hae quidem observationes in 
seqnente tabula sunt in conspectum datae: 
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Quae in bac tabiila notatae sunt cylindri calefacti a thermoscopio distantiae 
maniresto ostenduot, in <|uantiini ejus temperatura creverit Eo atitem temporui 
punctD, quo tranBraissi caloris mutatn illa accidit ratio, quam in nonnullis dis- 
thermsnis corporibus obaervavimus, cylindri temperatura ferme dO" R. fuerii 
Ceterum in summa ejus temperatura ne in tenebris quidem nllum candendi vesli- 
ginm sentiri potuit 

3. Jam rcliquum erat, nt itlius caloris traositus invesHgaretur, qui ab uno 
eodemqtie corpore, in diversis quibusdam csndendi conditiouibns, n- 
diondo emilteretitr. Qnem nd finem super camino lampadis Berzelianae metallico 
calerociebam platinum spirolc ila, iit candendo deinceps rubnim, flaTam albnn 
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colorem praeberet. Aleoliolis aatem flamroa nunquam super camioum ascendit, 
Gujus ab radiis pila thermo - electrica munita erat laevigatis stannati ferri parie- 
tibus. — Tum igitur haec observata suut: 

Cura singulorum omnium, quos modo signifieavi, fontium radii, directa via 
in thermoscopium missi, acum multiplicatoris ad 35^ deflexissent, jam platini non 
lucentis calor, per vitrum album transiens, declinationem efi^ecit 10^,5; platini ad 
rubrum colorem calefacti: 17*,25; ad flavum: 17^,25; postremo ad album : 21',1}. 
— Ergo platini et rubentis et flaventis radii, quamvis tanta sit temperaturae di- 
versitas, tamen per vitrum album plane eadem ratione permeant. 

Interposita autem aluminis tabula illa^ de qua jam saepius dixi, platini non 
lucentis radii acum deflexerunt ad 10%2; rubentis ad 11^4; flaventis ad 9*,1; 
partim albentis ad 12^,4. — Ergo platini flaventis radii, quamvis multo majore 
temperaturae gradu, per aluminis tabulam minore copia transeunt, quam rubentis 
adeoque non locentis. 

Plane eandem rationem gypso interposito observare licebat Per micam 
vero minima copia transmittitur calor platini non lucentis; majore) si rationem 
comparaveris , rubentis; etiam majore, flaventis; maxima autem copia albentis 
platini radii. 

Ergo diversae omnes^ qoaecunque cogitari possunt, rationes apparent, ita 
quidem, ut ipsius caloris fontis temperatura nuUam omnino vim in caloris transi- 
tum exerceat. 



Jam, quas de luft rebus iDstitui obBervatioDes, sequens tabula contioet: 
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Illi autem numeri, qui ad directam 20^ declinationem pertinent, medii snnt 
ex observationibus binis; qui ad 35', e quatemis; qui ad 40', e binis. Atque 
quaecunque e singulis ordinibus ita inter se conjunctis observata sunt, tam ac- 
curate inter se consentiebant, ut, qui supra scripti sunt numeri, certi baberi 
potuerint usque ad gradus dimidios. 

Jam igitur his observationibus extra omnem dubitationem est positum, calo- 
ris radiantis per diathermana corpora transitum non — uthucusque 
experimentis comprobatum esse videbatur — directa ratione cum 
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ipsias fontis temperatifra cohaetere, aed tantnininodo ex ipaiua 
diathermani corporis pendere natura, idqoe a certis quibusdam ca- 
loris radiis najore copia perineari, qaam ab aliis, sive majore sive 
minore temperatarae gradu n^tis *). 



Re vera autem radiando calorem per corpora interposita permeaMe iii 
omnibns, de qaibus siipra disi, exemplis, certo ex bis, quae sequnntor, olMier* 
vationibus elucebit 

1. Postqoam mulMpIicatofis acus, interposito ano illarum corporom inter 
i^Ioris fratem et pilam thermo-electricmD^ certam quandam declinatidnem nada 
est: remoto cdloris fonte^ dum corpus illud loterpositaBi eandem ante pilnm 
locum tenet, acus uno eodemque tempore ad eundem locum revertitur, qoanta- 
cunque ejns decKnatio fuit. Haee igitnr non ipso iHius corporis interpositi ca- 
lore effieitar. 

2. Si pila thermo-electrica ita loco movetur, ut, quamvis eodem intervallo 
a corpore interposiie distans, caloris radiis patente, tamen ab ipsius fontis radiis 
— si forte per corpns illud transeant — non amplius aflGciatnr: extemplo acus 
ad eundem locum recedit, ad quem, remoto caloris fonte, redibat Quae res 



') Caloris radioruin per sal gemmae fuligine tectnm tranveuntium , adliibitis cubo 
Iiesliensi 80^ R., platino candente, flamma alcoholis, lampade Argandica, haec ratio apparuit: 
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Ergo platini candentis et flammae alcoholls calor, quamvis diversa haud dubie temperatara, 
pari ratione radios per sal gemmae fuligine tectum trausmittit; contra caloris fontis 80* R. radil — 
id quod cum IMellonii invento qnadrat — melius, quam lampadis Argandicae per illad corpas 
Iranseunt 

3* 
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et ipsa testatur, declinationem observatam non tribuendam eaae calori, qoi cun 
interposito corpore communicetur. 

3. In omnibus fere corporibus ad inveatigandum adhibitis thermosoopn 
minuitur affectio, si utrimque fuligine obducuntur, h. e. si facultas illorum et acd^ 
piendi et emittendi caloris augetur, transmittendi vero minuitur. 

4. Si corpora illa, fuligine non obducta, inter caloris fontem et pilam po- 
nuntur, acus ad locum quendam revertitur, unde intra observationem non remo- 
vetur; contra, si fuligine tecta sunt ideoque acceptis radiis magis magisqae ca- 
lefiunt, semper acus declinatio augetur. 

Praeterea, quae a me observata sunt, quoad cum Mellonii experimentis 
comparari possunt, plane cum illustrissimi viri inventis consentiunt, qui partin 
eodem modo ^) sibi persoaserat, calorem a corporibus interpositis emissum prae 
transmisso per ea calore vix sentiri posse. 

Diffusa autem, quae dicitur, transmissio in illis, de quibus dixi, exemplis 
exstitisse non potuit, quia corpora diathermana omnia quam maxime laevi- 
gata erant. 

Quorum diversa crassitudo nihil ad rem faciebat, cum non ipsa inter se 
comparanda essent, sed tantum ad investigandos caloris fontes inservirent. 



Neque vero diversa caloris fontium inter se comparatorum forma et 
magnitudine quidquam in transmissione diversitatis effectum esse, experimentis 
ad id ipsum institutis cognitum est. Etenim acus multiplicatoris directa in pilam 
radiatione ad 50^ deflexa, interposito vitro rubro, semper ad 21^,25 — 21* redacta 
est, sive cubo utebar lateris 4*", vel 8**, vel IS"" 7™", sive cylindro altitudiois 
17**, diametri 3**, eadem in omnibus 80 ^R. temperatura. Item — et ipsa 50* 
directa decliiiatione — eodem vitro interposito, acus ad 31*^5 rediit, adhibitis vel 
parva alcoholis lampade vitrea vel magna Berzeliana; semperque ad 37%5, et 
ceratae candelae flamma parva et Argandicae lampadis magna. — 
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Similia ia aliis quoque diathermaDis corporibus apparuisse, conspectus osteo- 
dit, qui sequitur, medios e ternis observationibus numeros continens: 
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Acus autem galvanometricae directa radiatione declinatio effecta, quam 
constantem servari oportebat, ad exempla certo et accurate inter se comparanda, 
semper de integro observabatur, priusquam novum aliquod diathermanum corpus 
interponeretur. Ad investigandos vero diversos caloris fontes in singulis tema 
tantum deinceps corpora adhibebantur ita, ut observationes ad se invicem perti- 
nentes, quae quidem singulae 1,5 vel 2 fiebant minutis, quae dicuutur, horae 
partibus, nunquam tempus excederent, intra quod omnes experimenti conditiones 
non fuerint satis constantes existimandae '). 

Quam ad servandam constantiam pilae thermo-electricae non mutabatur 
positio, dum caloris fons magis minusve illi admovebatur^ donec declinatio, aequa 
semper et ad comparandum necessaria, directa radiatione effecta esset. 

Diathermana autem corpora semper eodem loco post diaphragma aliquod, 
eodem semper et constanti a thermoscopio intervallo distantia interponebantur. 



Qaare numerornn et antea indicatorum et qoi postea indicabnntur, illoa tantuniy qnos 
ipse uno conspectu coltapoaui, inter ae coniparare licet. 



n. 

DE eORPORUM PER CALOREM RADIANTEM CALEFACTIONE. 



tlam pridem cognitum est longaque observationum serie comprobatum: 

1. Caloris radiis unius ejusdemque fontis diversa corpora impari ratione 
calefieri ')• 



1) R. Boyle. 1663. Works. By Birch. London 1772. I, 725. — Hooke. Birch, History 
of tbe Roy. Soc. IV, 175. — WatsOD. PhUos. Trans. abridg. YIII, 371. ^ Frankliii. 1761. 
Letters on philos. subjects. p. 56. — Works. Lond. 1816. Vol. II, 109. — Joarn. de Phjs. 1773. 11, 381. 
-— P. van Masschenbroek. Introdactio ad philosophiam naturalem. Lugduni Batav. 1762. II, (de 
Igne) p. 641. 651—653. — Rozier. 1764. Joum. de Phys. III, 183. — Scheele 1777. Traite de 
Fair et du feu. §. 56. 67. — Chem. Abhandl. v. Luft u. Feuer. p. 60. 77. — Dalence. vid. Lamberfs 
Pyrometrie p. 152. (§.273.). -- Pistoi. ibid. p. 153. (§.273.).— Lambert. 1772. ibid. p. 153—155. 
(§.274—280.); p. 162. (§. 288); p. 205. (§. 365.); p. 210. (§. 377.). — Pictet. BmbI Bor le fev. 
{. 54. 57. 58. 60. 62. 83.*85. — Versuch uber das Feuer. p. 62. 68-- 70. 91. 92. 94. _ Cavallo. 
Philos. Transact. f. 1792. — Slr Humphry Davy. Essay on Heat, Light and the CombiiiatioBS 
of Light in: Contributions to physical and medical knowledge , collected by Th. Beddoes. Bristol 
1799. p. 44. — Elements of chemical philosophy. London 1812. Vol. I. — Elemente des chemisch. 
Thefles der Naturwissensch. v. H. Davy (aus d. Engl. Gbersetzt v. F. Wolflf). Berlin 1814. p. 183. 184. 
^ Gilb. Annal. XII, 578. — J. A. Schmldtmiiller. I80I. Gilb. Annal. XIV^ 306. sqq. — H. C. 
finglefield Bart. Jonm. of the Royal Institution 1802. I, 202. — Gilb. Annal. xn, 402. 404. — 
Biblioth. Brltannique. XXII, 113. — Rumford Count. Philos. Transaet f. 1804. — Memoires snr la 
chaleur. Parls 1804. p. 51. — Abhandlungen uber dieW}irme,aas d.Franz. Weimar 1805. p.72. III. sqq. 
199. sqq. — GUb. Annal. XVII, 41. — J. Leslie. Essay on Heat. p. 93. — An experim. inquiry 
Into the nat. and propag. of heat. Lond. 1804. p. 35. (Exp. X.); p. 36. (Exp. XI.). — A sbort ac- 
count of experiments and instruments depending on the relations of air to heat aod molsture. 
Bdinb. 1813. p. 26. — C. W. Boeckmann. Versuche uber die Erwarmung verscbiedener Kdrper 
dnrch die Sonnenstrahlen. (Eine v. d. Gott. Soc. gekronte Preisschrift.) Karlsruhe 181 1. — Gilb. 
Annal. X, 359. sqq. XVII, 122—125. — Alex. v. Humboldt. Reise in die Aequinoctial-Gegendea 
des neuen Cootinents in d. Jahr. 1799—1804 Stulfg. und TublDg. 1815— 1826. IV, 25. — L. W. 
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2. la singulis autem corporibus calefactionia gradum e superfictei pendere 
natura ')• 

Praeterea recentioribus Baden-Powelli *) et Mellonii *) experimentis 
mventnm est: 

3. unuro idemque corpus diversoram caloris fontinm radiis, tbermoscopium 
fuligioe tectum (cf. p. 1.) pariter afficientibos, impariter calefieri. 

Earura aotem observationuro, quas ad cognoscendaro baac rem ipoe institui, 
duas tantum memorabo, quae notatu mihi dignissimae videntor. 

Si lamiBam metallicam, una parte carmino, altera obdactam fuligine proxime 
ante ipsam pilam ita exponebam Argandicae laropadis radiis, ut carmino tecta 
pars in caloris fontero, fuligine tecta in pilam adverteretur: ipsius laroinae cale- 
factio decKnationem 9%5 effecit, cum directa radiatione laropas Argandira acuro 
ad 35^ deflexisset. — Contra, si, flamroae loco^ cylindruro roetallicuro caliduro, 



Gllbert. 1817. 6ilb. AnnaL LV, 50. — E. Home. PhUos. Tninsacr. f. 1S91. PnH.I. — Bn^ea 
Powell. Aanslfl of Philofl. 1834. ¥11, 321. 401. VIII, 81. 3S7. — R. W. Fox. Phflot. Maaasine 
or ABMle of GbeBietry eeC. 1833. XI, 347. — J. SCarck. PbUos. Traneact f. 1833. II, S85. Mlab. 
Kew Philos. Joarn. N. XXXIII, p. 65. Cigiia experiBienta exauiloata tunt ab A. D. Baobe. Jooni. 
•f tbe FrankUa InoUtnte. Novemb. 1835. — SiUiaan American Jonrn. XXX, 16. — Bdiob. New 
PbUoa. Joorn. JSLXUl, p.249. — BibUotb. univ. 1837. Janv. p. 168. — Nobili el MelloaL AnaaL 
ac Cbini. et de Vhys. XLVIII, 198. Poggend. Annal. XXVII, 451— 455. •— MellonL Mem de TAcad. 
XIV. — LlnsUtat N. 89, p. 23. — Poggend. Annal. XXXV, 573. XXXIX, 563. — Dove^e Reperi. 
lY. 345. — Edwitt C. Leedom. 1846. SilHman Amer. Journ. tecond ser. I, 38. 39. 

>) 81 r H. Davjr. Blements of chemical pblloe. T. I. — Leslie. An experim. inq. into Cbe 
naC. and prtpag. of beal p. 83. < Bxp. XX VIII.). ^ MellonL Cnmpt. rend. X, 549. XII» 375. — 
Poggend. AnnaL LIII, 868—375. — Dove^a Bepert. IV, 367. 368. 

Pbilos. Transact. f. 1825. I, 187. — PbUos. Magas. and Joura. 1835. LXV, 437. sq«. — 
Bdinb. Joorn. of Science 1830. N. S. lU, 305. — New Annals of Philos. VIII, 181. IX, 359. 401. — 
Report of tbe first and second meetingo of the brititb associaC for the advancemenC of tclence; 
p. 374. 375. — Lond. and Edinb. Philos. Magas. and Journ. of Science. 1835. VII, 396. — 1836. 
Vlll, 187. — Poggend. AnnaL XXI, 316. — Fecbner^s ReperC. II, 398. — Dove^s ReperC. IV, 346. 

*) CompC rend. VI, 801. X, 541. XI, 141. — Mem. de PAcad. XIV. ^ Annal. do Chim. 
et de Plij s. LV, 337. LXVIII, 413. ULXV, 337. -- BibL naiv. 1838. N. XXIX p. 149. — LlnstiCaC 
N. 89, p. 33. — Edinb. New Pbiloo. Joam. N. L, p. 343. — Poggend. Anoal. XXXV, 545. 546. 
575. 577. XXXIX, 31. 560. 563. XUV, 357—359. 361—363. LI, 83. LII, 433. — Dove^s ReperC. 
IV, 345. 365—367. 369. 370. — exceptis 1. metallis: Ramford. Mem. sar la chalear. — 
Abbaadi. uber d. WArao. p. 73. -- Melloai AnnaL do Cbim.eC do Pbjs. LXXV, 317. — L'In- 
aUtut. N. 89, p. 33. — Poggend. Annal. XXXV, 575. 576. LII, 43l-*437. 573. 580-^683. — Dove'* 
Hepert. IV, 301 365. i. faliglBe: Melloal cL LL diaserUt. p. 3. boc 3. 
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qoi eaadem 35^ declinationem directam effecit, ita adliibebam^ ut in laminae 
partem carmino tectam radiaret, nactus sum 10^87 declinationem. 

8in aotem lamina — - eodem ante pilam loco — non carmino, sed charta 
nigra obducta erat, acus magnetica calefactione iliius per lampadem Argandicam 
ad 10^,75, per cylindrum ad 10%I2 declinavit. 

Ergo carminum lampadis radiorum — si rationem observaveris — minorem 
copiam absorbet, quam cylindri ad 80^ R. calefacti. Yerum in charta nigra res 
plane contraria apparuit 

Atque haec quidem e numeris sequentibus (binarum observationum mediis), 
qui ad majorem quandam directam declinationem pertinent, manifestius intelli- 
gentur : 
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Cum igitur secundum priorum temporum observationes ^) fere semper calo- 
ris radii, e fontibus minoris temperaturae emissi, corpora melius calefacere vide- 
rentur, quam qui majore temperatura exirent: jam his experimentis certo demon- 
stratum est, calefactionem illam, si quidem calor radians eandem vim 
in thermoscopium exercuerit, neutiquam e fontis pendere tempe- 
ratura, sed unice ex ipsorum corporum natura, quippe quae certos 
quosdam caloris radios aliis facilius accipiant. 



Quam vero vim crassitudo corporom, caloris expositorum radiis, in ipso- 
rom calefactionem exerceret, hucusque omnino vix investigatum est. Leslius 
quidem observavit, metalla diversae crassitudinis pariter *), ligneas autem tabu- 



') MelUnl. Aiinal. de Chim. eC de Phya. LXXV, 337. «qq. — Llnstitat N. 89, p. 92. — 
PoMWid. ABBal. XXXV, 575. LU, 423. 

*) An experira. inq. into tbe mU. and propaf. of beat. p. 112. (Exp. XL.). 
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1m, ante cobuni calidam Gollocatas, eo Biiiias calefieri, quo craasiores fueriiit '); 
▼. c thermoscopiuin ejus, positum 

post tabolam abiegnam ^l^' crassam, indicavit 30*, 

j» » » 1" » » 9 , 

Itemque Mellonius') thermo-multiplicatore usus reperit, chartam crassiorem 
nunas calefieri tenuiore. 

Neque tamen his experimentis illa mihi quaestio dijudicata esse videbator: 
quaenam esset ratio inter corporum calefactionem etipso- 
rum crassitudinem. 
Haec igitur quaestio disquisitioni sequenti materiam praebuit 

Sicuti autem in prioris capitis observationibus id studebam efficere, ut ca- 
lefactionia vis positorom inter caloris fontem et pilam corporum nuUius esset 
momenti ad ipsius thermoscopii indices: ita in his quidem experimentis dedi 
operam, ut quam maxime sentiri posset calefactio solaque thermoscopium affice- 
ret Idcirco calefacienda corpora proxime ante pilam ponebam, postquam ea, 
pilam versus, substantia quadam instmxi, quae radiis directa via non transiretur. 

His vero corporibos ad eam rem investigandam usus sum: vemice alba 
pellucida; lacca asphaltica nigra, non pellucida, sed diathermana; cerussa, quae 
vulgo adiathermana habetur. Quibus, diversa stratorum crassitudine, la- 
minas metallicas obduxi tenues et omnino inter se par^s, easque, ut ealorem 
acceptum melius emitterent, in adversa pilae parte charta texi *)• 8ane quidem 
f uligo ad id efficacior fuerit ^) , hanc tamen vix pariter altam in plures laminas 
imponere possis, id quod necessarium fuisset, quia, Melionio') teste, radiorum 
emissio varia est pro fuliginis crassitudine. Quare chartam adhibere utilius mihi 
visum est, ne, quamvis instrumenti afiectio subtilior redderetur, tamen observata 
minus certa ratione comparare possem. 

Ut vero quam minima negligerem, calefactionem illorum diversae crassitu- 

Gorpomm ita investigabam, ut diversos adhiberem caloris fontes et eos, 



*) iMoa. p. 38—41. (Rxp. xni.) 
*) PHSrad. AiBAl. XLIUy i6. 

') Leslle. An exper. iiq. into Ue nnt. andl propsf . eT heat p. 18. (Bzp. L II.). -— A elu^rt 
aceoiuil of ozperia. and iastnua. dependinf oa Um relat of air co lieaC and molttare. p. 18. ifq. 
«) ibidOM. 
•) CompC. rend. XX, 575. — Poss«Bd. Annal. LXV, 109. 110. 
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quonnn naximum mihi discrimen aotea apparuerat: lampadem Argandicam et 
cylindrum metallicum ad 80® R. calefactum. 

Sed cum praeter fuliginem (cf. p. 1. 3.) metalla tantam (cf. p. 23.) omne 
caloris radiorum genua pariter accipiant: illa, de quibua aupra dixi, corpora non 
licebat nisi metallis obducere, siqdidem diversis fontibus effectam calefactionem 
investigaturus eram. Omnia enim alia loco metallorum adhibita corpora, com 
jam per se impariter calefacta fuissent, ipsam, de qna hic agebatur, observatio- 
nem turbassent. 

Inter ezperimeatum autem haec observata sunt. Cum directa lampadis 

Argandicae in pilam radiatio acum galvanometricam ad 60* deflexisset: postqnam 

laminam metallicam, nitente superficie caloris fonti adversam, coatraria autem 

parte charta obductam, proxime ante thermoscopium collocavi, aliqoo tempore 

* post, declinationem 10%5 nactos sum, quae quidem laminae metaUicae calefa- 

ctione effecta est. Sin autem lainina interponebatur, pilam versus ono vemicis 
strato obdocta, tom calefactione laminae acos ad 14^,5 dedinavit; si 8 ejusmodi 
stratis tecta adhibebator, ad 15^,75. 

Itaque laminae crescebat calefaetio, si vernicis stratomm, qoae tege- 

bant illam, noroerus aogebatur. 
Cylindro aotem calefacto, flammae loco, osos — directa radiatione dedi. 
nationem 60* efficiente — observavi, interposita lamina netallica non obdocta 
acom, ot antea, ad 10%5 redigi. Contra ad 17*,5 deflexa est, si ono Teraicis 
strato; ad 20*, 75, ai 8 stratis tecta lamina cyBndri illios radiis exponebatur. 

Caleiactio igitnr, si poeterios spectes, in onaqoaqoe lamina major erat, 

qoam si pri«s; atque inde ab «no vemicis strato usqoe ad octo ni^is 
^ ^ crescebat, qoam adhibita lampade Argandica. 

Idem vero in lacca nigra et cerossa apparoit. Lamina enim, tenoi quodam 
laccae strato tecta, radiis Argandicae lampadis calrfacta — ceteris paribos — 
acom ad 14*,5 deflexit; contra, crassiore strato obdocta ad 18*,12. Cylindri 
aotem radiis prior illa lamina declinationem effecit 18%62, posterior 22%12; qoa 
in re bene tenendum est, illam vim, qua acus certo quodam superiorum gra- 
duum numero deflectatur, majorem esse ea, qua eodem inferiorum graduum 
numero movetur. (cf p. 2, not 1.) 

Qui in cerussae calefactione reperti sunt indices, in tabula sequente legun- 
tur et ipsos continente eos numeros, qui ad alius crassitudinis strata aliamqoe 
declinationem directam pertinent (medii e binis observationibus) : 
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Quae ita apparent diversitates ex eo tantum calore natae esse poasunt, 
quem eorpora superimposita absorbent et deinde cum laminis communicant. Jam 
igitur patet: corpora illa adhibita — - intra fines quidem horum expe- 

rimentorum — eo magis calefieri, quo crassiora sint. 

Haee vero directa via adversari videntur eiS| quae in aliis corporibus Les- 
lius et Hellonius observarunt Utrumque tamen recte sese habet Divervitas 
enim illa inde orta est, quod ezperimenta mea nondum attitfgunt eum terminum, 
ultra quem demum illa inceperunt Universa antem res hoc modo explicanda 
est: si corpus quoddam caloris fontis exponitur radiis, illiy qui a snperficie non 
refleetuntur, in illud penetrantes strata deinceps calefaciunt, nisi forte non im- 
pediti transeant Quorum deinde stratorum unnmquodque calorem et ducendo 
et radiando cum vicinis communicat Caloris igitur corpori cuidam allati summa 
crescit eadem ratione, qua stratorum, quae calorem accipiunt, numerus idque eo 
usque, dum tam crassa illa exstiterint, ut calor neque radiando neque ducendo 
possit ultra mitti. 

In ea autem, quam exhibni, experimentorum serie nunquam tanta erat cras- 
situdo, ut strata singula calefieri atque vim suam exercere non potuerint in la- 
minam, quae charta obducta in pilam radiabat Contra in Leslii et Mellonii 
observationibus corpora interposita (solum tenuissimis foliis diathermana) tam 
crassa erant, ut exigua tantum pars caloris anteriorum laterum ad latus perve- 

4» 
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niret thermoscopio adversum; ideoque eo minorem vim in pilam exereebant, qao 
magis illa caloris pars, crassitudine aucta, diminuebatur. 

Terminus autem, in quo corporis alicujus calefactio ona cum crassitudine 
augeri desinit, in uno eodemque caloris fonte ex ipso pendebit corpore, in uno 
autem eodemque corpore e caloris fontis natura. Qui terminus ut certis qui- 
busdam conditionibus accuratius constituatur, sequentium temporum investiga- 
tioni relictum est. 

Hellonius ') quidem existimavit, omnino sentiri non posse temperaturae 
incrementum in tenuibus diathermanis corporibus calore radiante effectum, ideo- 
que indirecta quadam concludendi ratione usus illud statuit Jam vero ezperi- 
mentis supra indicatis contigit, calefactionem illam via directa demonstrare Mel- 
loniique conjecturas manifesta experientia comprobare: corporis alicujus 
temperaturam crescente crassitndine eo magis augeri, quo minus 
diathermanum sit radiis in ipsum emissis. 

E superiore enim tabula p. 27 cognovimus, eadem corpora, aucta crassitu- 
dine, magis calefieri cylindri radiis, quam lampadis Argandicae; constat autem, 
vemicem albam et laccam nigram cylindri radiis minus, quam lampadis transiri. 

Omnino vero diathermana corpora — id quod hucusque solum conjectura 
constitutum est — maxime calefieri iis radiis, quibus minime trans- 
eantur, observatione etiam in vitro albo probari potest, quod constat et ipsum 
cylindri metallici calore minus quam lampadis Argandicae permeari. — Speculare 
enim vitrum, hydrafgyro instructum, 1**,5 crassum, cujus superficies metallica 
aspera pilae adversa erat, cylindri radiis acum ad 12^,25 deflexit, lampadis autem 
calore ad IV] utroque caloris fonte directam 45° declinationem efficiente. 

Yix autem iterum monendum videtur, demonstrata illa diathermanorom cor- 
porum — quae quidem calore radiante efficitur — calefactione minime labefactari 
ea, quae in priore capite observata sunt. Ipsa enim ostendit observatio (p. 19. 20.), 
calefactionem eam, illis quidem conditionibus, quibus de radiatione institueban- 
tur experimenta, nullam omnino vim in eventum exercuisse. 



Poggeod. Amial. XLIII, 26. 27. 
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DE CORPORUM CALOREM EMITTENDI FACULTATE. 



A.C primum qaidero satis constat, eadem temperatura a diverais Gorporibua 
calorem impariter emitti ')•' qu&e quidem facultaa in uno eodemque corpore 
pendet: 



(P. ▼. Mutschenbroek. laCrod. ad philos. Datur. 1769. 11, 6419.) — RiohfliaDB. Nova 
Commeiit. Petropol. T. IV. — Rumford. Philot. TraDsact. f. 1804. p. 77. 178. — Mem. de l*In- 
etitut VI, 103. — Mem. tur la chaleor. — Abhandlungen iiber die Wftrme. p. 76. 83. 102—111. 
195 — 131. 159—183. 196. 203. s^q. 315—333. — GUberfs Annal. XVII, 37—40. 218. 219. — 
Leslie. An ezperim. Inq. into tbe nat. and propag. of heat. 1804. p. 6— 17. (Ezp. I.). 18. (Bxp. 11.). 
76 — 80. (Ezp. XXV. XXVI.). 93. (Ezp. XXXI.). 94. 109—111. (Ezp. XXXVIU. XXXIX.). 
268. (Bzp. XLUL). 274. (Ezp. XLV.). 315. 332. (Ezp. XLVIU.). 334. (Ezp. XLIX). 338. — 
A short acconnt of ezperlm. and instrum. dependinf ob the relat of air to heat aad moisture. 1813. 
p. 18. 19. 23. 172. — Philoe. Transact. f. 1816. P. L — Senebier. Mte. de TAcad. de Tnrin. 
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LXIX, 388. 389. 
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1. e saperficiei natura '); 

2. e corporis crassitudine *). 

1. 

Etsi vero jam Leslius ') hanc proposuit sententiam, duritiem corporum 
aliquid valere ad caloris emittendi facultatem, tamen Hellonius *) primus de- 
monstrare studuit, mutationes illas, quae in unius ejusdemque corporis radiatione 
efficiuntur superficiei rimis, tantummodo duritiei *) naturae illis locis diversae 
tribuendas esse. 

Has enim invenit ille declinationes in thermomultiplicatore fieri: 
radiante tabula argentea, malleo contusa, laevigata 10% 
>» » » j» I» rimata 18 ", 

>» >» » fusa, laevigata .... 13 ',7, 

*» >' » » rimata II •,3. 

Idem vero observavit, in achate, ebore, marmore radiationem asperitatifl 
gradu nuUo modo mutari: id quod in vitro, charta, fuligine jam antea Leslins*] 
cognoverat. 



>) Leslie. An ezperim. isq. inio the nat. nnd propng. of heat p. SI. (Exp. XXVI). 82. 
(Bzp. XXYII.). 335. (Bxp. L.)* — A sliort ace. of experim. nnd instnim. cet. p. 28. '— Melloii 
Compt. rend. VII, 298. — Annal. de Chim. et de Pbys. LXX, 435. — Llnstitut sixieme ann. N. 241. 
^ Bdinb. New Pbilos. Journ. N. LU, 299. — Pofgend. Annal. XLV, 57—64. -* DOTe^s E^ 
pert. IV, 368. 

*) Rumford. M^moires sar In chaleor. — Abhandl. fiber die Wftrme. p. 85. eqq. 125. 094. 326. 
<— GUb. Annal. XVII, 40. — Leslie. An experim. inq. into the nat. and propag. of beat p. 87. 
(Bxp. XXIX.). 88. (Exp. XXX.). 836. (Bxp. LL). — Detpretz. 1817. AnnaL de Chim. et di 
Pbyt. VI, 184. 188. 189. 192—194. — Bacbe. SiUim. Americ. Joorn. XXX, 16. — Edinb. Ne^ 
PhUos. Journ. N. XLII, 249. — BibUotb. nniv. 1837. Janv. p. 168. — Melloni. Compt. rend. XX 
575. — Annal. de Chim. et de Pbys. LXXV, 337. aqq. — Poggend. Annal. Ln, 580. LXV, 101— 1I5< 

*) An exper. inq. cet. p. 90. 91. 

*) ct L ]. hig. pag. not I. 

") Aacta aatem saperficiei magnitudo nihil valere hio poterat ad caloris radiationem, qiiia - 
aecundam legem illam a Lamberto*) propoticam, a Leslio**) deinde experimentia eomprohatan 
— emiaai caloria copia ad raUonem aese accommodat ainas ejus anguU, qui incUnatione aaperficiei 
calidae efficitur. 

•) Pyrcmtrie p. 1«7. (§. 34»,). 

*^ Aa tspw. io^. ctl. p. tft. (Exp. XX.). 67. (Esp. XXL). 6». 70. (Exp. XXU. XXUI.). 71. 84. 

•) An cxper. loq. cet. p. 81. (Bxp. XXVI.). 335. CExp. L.). 
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Mellonius aatein inde collegit, calorem semper majore copia emitti, ai 
rimando molliores radiantis corporis partes nodatae sint, minore, ai densiores 
factae; nnllam autem hac re mutationem fieri, si durities et elaatica superficiei 
yis rimando omnino non affecta ait. 

Quam legem notatn dignissimam neque vero hucusque amplius investiga- 
tam, nt veram esse mihi persuaderem, haec experimenta institui. 

Ac primum quidem utebar cubo Lesliensi (lateris 8**), constructo e 
duabns tabnlis plumbeis pressis duabusque fusis et qui aqua fervente 
semper 80® R. temperaturam servaret. Cujus radiis pilam exponebam, eodem 
seroper intervallo ab unoquoque latere radiante distantem. — Superficies autem 
utriusque paris nimis diversa erat, quam ut ex hoc jam experimento concludi 
potuerit^ qua ratione cum duritie et densitate radiatio cohaereret. Etenim ne 
pertinentibus quidem ad se invicem tabulis tam aequa dari potuit superficies, ut 
ejus radiatio eandem in thermoscopio declinationem effecerit Certo quidem 
aliquo tabularum a pila intervallo, alterius fusae tabulae radiatio acum ad 48%25 
deflexit, alterius ad 49*; pressae autem alterius ad 51', alterius ad 50 %5. 

Conjicere autem licebat, plumbam densius factum esse, ubicuuque chalybs 
rimas splendidas in illo duxerit Itaque secundum legem illam aMellonio pro- 
positam rimatio minuere debebat tabularum plumbearum radiationem idque in 
fusis magis quam in pressis. Quod quidem ipsa experientia comprobatum est 
Etenim si fusa tabula altera rimis instraebatur, quae majorem 49' declinatio- 
nem effecerat, facnltas ejus calorem emittendi ita minuebatnr, ut alterios minus 
bene radiantis tabulae facultati adaequaretor. Jam utraqae aeque a thermosco- 
pio distans acum ad 48',25 deflexit Plumbea autem in nnam directionem rimata 
tabula, ai transvereas rimas acceperat, etiam minorem radiationem praebuit Nam 
eodem a regione pilae loco acum tantummodo ad 47%25 redegit 

Pressarom vero tabolaram ea rimis instraebatur, ad quam 50%5 declina- 
tio pertinebat In hac quoqoe radiatio ita diminuta est, nt acus tantummodo ad 
48 ',5 declinaret Sin autem in tabula huc illuc rimae factae erant, radiatio eate- 
nos aucta est, ut declinationem 49^75 efficeret Atque hoc quidem inde nasci 
potuit, qood plumbum, ot antea, mediis in rimis densius reddebatur, in margini- 
bus autem concurrentibus mollius. Hac autem re tabula pressa differebat a fasa, 
in qua et hoc illuc ductae rimae radiationem minuerant 

Jam in sequente indice nomeri sont in conspectum dati, qui diversis expe- 
rimenti conditionibos medii e binis observationibus eveneront: 



fT 
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Tabolae 

plumbeae 

fiisae, 

temp. 80* R. 


L 


IL 


1. 


11. 


I. 


n. 


I. 


11. 


I. 


11. 


I. 


n. 


I. 


n. 


L 


n. 


laevi- 
gata. 


laeri- 


ut antea, sed 
pilae propiores. 


Iae?i- 
gata. 


• 
n- 

mata. 


ut aatea, sed 
pilae propiores. 


laeri- 
gata. 


plur. in unam 
direct. nmis. 


ut antea, sed 
pilae propiores. 


laevi- 
gata. 


transversis 
insttperrimis. 


vt aatea, sed 
piUe propiecet 


Declinationes 

radiationem 
direetam. 


34,62 


34,87 


48,25 


49,00 


41,00 

1 


41,00 


48,25 


48,25 


37,50 


36,25 


48,25 


47,50 


40,50 


40,00 


48,25 47,25 








• 








2. 


Tabulae 

plumbeae 

pressae, 

temp. 80* R. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


2. 


1. 


Ue?i- 

gata. 


Uevi- 
gau. 


ut antea, led 
pilae propiores. 


laeri- 

gata. 


• 

n- 
mata. 


ut antea, sed 
pilae propiores. 


laevi- 
gata. 


plnr.inunam 
direct. rimis. 


ut antea, sed 
pilae propiores. 


laevi- 
gato. 


transrersis 
insuperrimis. 


vt aalca, sed 
pilM propioies. 


Declinationes 

per 

radiationem 

directam. 


35,35 


34,62 


51,00 


50,50 


42,25 


41,00 


51,00 


48,50 


41,00 


39,00 


51,00 


48,00 


42,50 

• 


40,00 


51,00 


49,75 



















Eodein vero consilio altenim quoddam experimentum institui. Mellonius 
enim tabulae eupreae radiationem rimando auctam huic rei tribuendam esse een- 
set, quod hoc modo partes minus spissae nudatae sint. Quod si ita se habet, 
necesse est, discrimina radiationis superficiei laevigatae et impariter rimatae di- 
minuantur, si tabulae illae, servatis iisdem rimis, ejusdem metalli strato pariter 
denso obducantur. Quod quidem ita consequi licet, ut super eas cuprnm fiat 
galvanoplasticum. — Quod tegmentnm ut in tabula laevigata et rimatis tribos, 
quas investigaturus eram, quam maxime aequum uno eodemque fluxu electrico 
efficerem: illas ita ferruminandas curavi, ut, partibus rimatis introrsom versis, 
cubi latera praeberent Qui cubus solutione vitrioli cupri impletus est, uade, 
incipiente fluxu electrico, cuprum galvanoplasticum, ut assolet, natum est. Quod 
cum satis crassum exstitisset, cubi latera dissoluta de integro ita ferraminata 
sunt, ut superficies impariter rimatae jamque obductae extra converterentur. 

Jam igitur quaestio orta est, num radiationis discrimina minora etsent, 
quam in tabulis non obductis, eodem modo rimatis. Atque hoc quidem obser- 
vatione demonstratum est certissime. 

Nam cnm laevigata soperficies cubi, qui e cupro cylindris presso confeetos, 
huic quem modo descripsi, priusquam obduceretur, omnino par erat, in tempera- 
tura 80® R. declinationem 29' effecisset, et ejusdem cubi superficies huc illac 
rimata 47 %7: jam laevigata superficies, galvanoplastice obducta, eodem tempe- 
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raturae grada eodenque a pila invervalloi acain ad 49%35, rifliata autem ad 51 '^S 
deflexit lUic igitur declinationes differebant 18 ',7, hic 2%25. 

Sane quidem discrimen caloris copiae et a laevigata et a rimata tabala 
emisaae in utroque experimento idemi tamen in altero experimento declinatio- 
num discrimeui quod intra superiores gradus observaturi minus esse potuerat, 
qbam in priore experimento (cf. p. 2, not. 1; p. 26). Yerum enimvero minutum 
iUud discrimen (inde ab 18'|7 ad 2^,25) his, de quibus dixi, variis instrumenti 
indicibus non triboendum erat Etenimi si cubus ille obductus eo usque a pila 
removebaturi ut laevigatae superficiei radiatio acum ad 33° deflecteret, rimati 
lateris radiatio ex eodem loco declinationem 35 %5 effecit Ergo discrimen tan- 
tummodo 2*^5 erat vel intra eas declinationesi quas prior illa comprehendebat 
observatio. — Non igitur dubium est| quin sane minuatur discrimen caloris cu- 
piae, a laevigata et a rimata tabula cuprea emissae, si tabularum superficies ma- 
gis aequali ejusdem metalli strato obducatur. 

Haec autem in meliorem conspectum dabunt numeri sequentes, qui, e binis 
observationibus medii| in exemplis propositis ad radiationem tabularum impariter 
rimatarum pertinent: 






Saper- 

fi cies ra- 

diantea. 


Tabulae cnpreae preasae, 
temp. SO* R. 


Tabnlae cupreae pressae, servatia iisdem rimis, sed cupro galvanoplastico obdnctaey 1 

temp. 80« R. | 


Distanles a pila 
pellicibus Rhen. 


I. 


II. 


lU. 


IV. 


Distantes a pila 
pellicibus Rhen. 


1. 


2. 


3. 


4. 


3, d 
taX 

s s 

ss. 


1. 


3. 


3. 


4. 

» 


Distantes a pila 
pellicibus Rhen. 


1. 


2. 


3. 


^ 


laeri- 
gata. 


inanam 
direct. 
rimata. 


in or- 

bem ri- 

mata. 


huc il- 
luo ri- 
mata. 


laevi- 
gata. 


inunam 
direct. 
rimata. 


in or- 

bemri- 

mata. 


huo il- 
luc ri- 
mata. 


ut antea, sed a pila 
remetieres. 


ut antea, aad a piU 
remotieres. 


Declinatio- 

Des per ra- 

diationem 

directam. 


(3,33) 


29,00 


40,00 


43,50 


47,75 


(3,35) 


49,35 


50,35 


50,87 


51,50 


(8,00) 


37,50 


39,00 


39,50 


39,50 


(9,00) 


33,00 


34,00 


35,50 


35,50 



Quod vero radiationis diversitas tegmine galvanoplastico non tota sublata 
est, facile explicari potest Neque enim sperandum erat, fore, ut cuprum locis 
impariter densis plane eodem modo existeret 

His igitur experimentis lex illa a Mellonio proposita comprobatur, 
superficiei rimationem eatenus tantum valere ad emittendi caloris 
facultatem, quatenus per illam densitas mutetur et duritiesi eam- 
que facultatem vel augeri, vel minui, quoad rimando vel mollior 
fiat superficies vel densior. 
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Praeterea eam cupram galTanopIaaticmn , ai cam capfa preaao coraparea^ 
minua densum ait, inde etiam incrementam iUud proficiaei potait, qood tabuknnm 
metallicarum radiatio illo tegmine nanciacitor. Quod quidem incrementnm quan- 
tum ait, e conapectn aoperiore intelligi potest, inprimia illo exemplo, quo ealor 
a cupro laevigato presso emiaana decBnationem 39*, a cupro autem galvanopla- 
atico 49^,25 effecit, eadem quidem temperatura eodemqoe a thermoacopio in* 
tervallo. 

Hetallorum autem oxydatio, qoa conatat radiationem aimili modo augeri % 
nuUaa hoc loco partes agebat, quia cubua capreos statim postqoam copro gal- 
vanoplastico obdoctus est, investigationi subjiciebatur, dum tegmen illud super- 
ficiem praebebat mere metallicam. 

Demonstrato autem effectu, quem his quidem conditionibos densitas et du- 
rities in caloris radiationem exerceat, utique non affirmatum est, illis solis eam 
effici. In diversis igitur corporibus, in quibus aliae quoque et diversae rationes 
Goncurrunt, caloris emittendi facultas non — ut Leslius*) quidem facere co- 
natus est — ad solam duritiem redigi debet. 

2. 

Qttod attinet ad radiationem una cum crassitudine auctam corporum in 
cubo calefacto obductorum: duos tantom experimentorum ordines ea de causa 
propono, quia in ejusmodi corporibus instituta sunt, quorum cum crasaitudine 
calefactio creverat (p. 27), in vemice alba pellucida et lacca nigra asphaltica. — 
Quarum strata impari vel numero vel crassitudine in cubum impositaXiesIienseOi 
qni intra experimentum in temperatura 80 ^R. servabatur, radiando in piiaai haa 
declinationes effecerunt: 



>) Bumford. M^moiret «or la cbalear. — AbbaDdl. Ab. d. Wftrme. p. 316. — GHb. AaBal. 
XVII, 37. — Leelie. An ezperim. inq. into tbe nat and propag. of beat. p. 79. — Deepreti. 
Annal. de Cbim. et de Pbye. VI, 191. 193. — Mellonl. Compt. rend. TII, 298. eqq. — Pofgeid. 
AnniL XLV, 60. 

*) An ezperiflk Infuiry cet p. 90. » 
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Cubiu LealieDiii, 
(eiDper. 80- R. 


ii 

li 
i • 


Obdacma Terolce 


Obductui lacu Bigra 


t 


r 


lil. 


B. 


ttnl* 


«nW 


Tl 


■£r 


DccliDilioais pef 
ndiatioDein diiectain. 


(la) 


17,D0 


20,00 


21,75 


29,0« 


19,50 


23.35 


37,25 


29,00 


(8) 


24,00 


28,00 


30,50 


39,00 


29,00 


»4,25 


37,00 


39.00 


IC) 


2G,50 


30,23 


33,00 


40.50 


32,75 


37,35 


41,00 


43,00 


38,50 


33,25 


35,75 


42,75 


40,50 


43,25 


46,75 


4S.75 



Qnae hic apparent discrimioa, tanta aunt, ut oauiino noo epus ait NngulatiiB 
de illia dicere. Jamque Rumfordiua recte ita rem expUcuit, ut calorem ra- 
diaodo cmitti diceret oon solum ab ipsa saperficie, sed etiam ab inferioribas 
quibusdam stratia. Uellonius ') vero eandem rationem secutus totam rem aatis 
cojHOfe aperuit 



locrententum vero illud radiationis corporum si cura calefactioais incremento 
comparaveris supra (p. 35 — 27) demonstrato . — cum utramque aucta craaai- 
tadine factum sit: noTum quoddam in emissi et absorpti caloris con- 
senan momentom invenies. 

lo quarum virinm comparatiooe tamen non omittendum est, quo nsque tan- 
dem iDa pertineat Ac tota quidem omnino valet in UDO eodemque corpore, 
h. e. quaecanque emittendi facultatem, eadem et absorbeodi augent vel dimi- 
nnunt, neque minus contra. 

Utraque enim facnltas rimatione luperficiei augetur, A partes molliores nu- 
dantur, otraque antem minnitur, tn densieres fiunt; postremo neutra nllo modo 
arfieitur, si corporis non mntatur durities *)• Itidem, id quod supra vidimns, 



<J Conpt. rend. XX, 575. 

Aml. LIl, 580. LXT, 101—119. 

<) Nelltal. cf: L I. 



ABna]. de CUa. et de Pkji. LXXV, 337. iqq. — PocgMd. 



p. 33. aol. 1. p. 3a Ml. 1. 
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ntrafue facultas ad certam qaendam finem, erescente corporam craasitudine aa- 
getar^ decrescente minuitur. 

Utriusque autem comparatio non in universum valet in diversis corpo- 
ribus, h. e. corpus quoddam, cui in certa quadam temperatura v. c. major 
est emittendi caloris facultas, qoam alii, idcirco non habet absorbendi caloris 
meliorem facultatem, quam illud ')• 

Batio enim, qua caloris copiam absorbent corpora, cum natura caloris ra- 
diorum, quibus exposita sunt, mutatur *), neque minus emissa ab iis caloris copia 
diversis conditionibus diversa essc videtur '). 

Contendit autem Mellonius O9 ^ corpore quodam, quod in certa (100* C.) 
temperatura plus caloris emittat, quam aliud, eadem ratione et plus accipi, si 
caloris fonti ejusdem temperaturae (100* C.) exponantur. Quaeritur tamen, num 
ea lex experimentis ingeniosissimi viri demonstrata sit, cum ad sex tantum cor- 
pora pertineant eorumque ipsorum duo (fuligo et metallum) ad accipiendnm cu- 
jusvis generis calorem pariter idonea sint (cf p. 2, not. 2; p. 23, not. 3 except.; 
p. 26)9 neque igitur in censum vocari possint, si quaeritur, qua ratione calorem 
a diversis fontibus emissum absorbeant. 

Rumfordii ') autem et Leslii ') observationibus ea quaestio non dijadi- 
catar, quia in illis diversorum corporum emittendi et absorbendi facultatem accn* 
rate comparare non licet; neque magis Ritchii '), qui cum utramque eadem 
ratione teneri demonstraturus esset, in observationibus , quatenus quidem editae 
sunt, fuligine usus est et metallo, e quibus cur non liceret legem universalem 
quandam colligere, jam supra significavimus. 

3. 

Experimenta autem hucusque instituta nihil faciunt ad solvendam quaestio- 
nem eam, quae ut investigaretur aliquid interesse videbatur: 



MellonL L'lnstitut N. 89, p. 22. ~ Poggend. Annal. XXXY, 572—575. 

*) Baden Powell. cf. I. 1. diasertat. p. 23. not. 2. -~ Melloni. cf. p. 23. not. 3. 

*) Lealie. An ezperim. ioquiry cet. p. 315. — Bar. F. von Wrede. ForhandUnger ?ed 
de akandinav. Naturforak. andet MOde. p. 250. — Poggend. Annal. LV, 175 — 177. 

Mem. de 1'Acad. XIV, (ref. Biot). — L^Institut N. 89, p. 22. — Poggend. Annal. XXXV, 
575. XXXIX, 563. 

•) M^moires snr la cbaleur. — Abbandl. ub. die Warme. p. 111. 123, 131. 322, 167. 324, 
106. 199. — GUb. Annal. XVll, 39-41. 

*) An experim. inquiry cet. 

') Joorn. of the Royal InatitiitioB. N. IV, p. 305. — P«ggend. Annal. XXVm, 378—380. 
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■am noini ejasdeinqDe corporis diverea esset emittendi 
caleris facaltas, si rBdiis unias vel alterias fontis ad cer- 
tam qaendam grsdnm sit calefactam. 

Quod ad dijudicandam chartam tenuem in circolo metallico extensam otrim- 
que tam crassa obdnxi fuligine, ut caloria traBsmissio directa omnino fieri non 
posset — Qnae si prozime ante pilam radiis Ai^andicae lampadis vel cylindri 
metallici 80*R. exponebatur, qui caloris fontes directa radiatione tbermoscopiom 
pariter afficiebant, certae quaedam in multiplicatore declinationes exstiterunt, 
effectae et in altera parte absorpto a fuligine calore , et in altera parte emisso. 
Absorptus autem calor in utroqne fonte secundum priora experimenta (videss 
pag. 2, not 3) idem erat. Itaque, si declinationes illae inter se pares erant, et 
ipsa caloria emittendi facultas necesse fuit in utroque eadem fuerit. Id quod re 
vera apparuit Acus enim ad 9*,87 decIinSTit, sive Ai^andicae lampadis, sive 
cylindri radii fnliglnis superficiem afficiebant, directa in utroque fonte declina> 
tione 35'. 

Simiiia appamerunt, si carminum vel charta nigra in thermoscopiom radia- 
bant Carmino enim, quod adversns fontem fuligine tectum erat, ante pilam 
collocato, declinatio 10°,5 effecta est, sive ab At^andica lampade calefactio sive 
a cylindro proficiscebatur. — Charta autem nigra et ipsa adveraus fontem fuli- 
gine obdncta, alterutro fonte in chartam radiante, acus ad 10* vel prope 10* 
deflexa est (directa aemper eadem 35' declinatione). 

EfX quo patet, illoram corporum emittendi caloris facultaten 
candem esae, ufcunque caloria radii, nnde calefactio nascitor, di- 
versi snnt. 

Singulas autem obaervationes, e binis numeris medias, quae sequitur tabula 
praebet: 
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Quod ezperimentoa at qoam integerrimam isttitaerem , corpora illa etiam 
Mn obdocta foligine diFerais radiis calefaciebam. Qoem ad fiQem.com duurtae 
I0CO9 otrimqoe foligine tectae, carbonia tabola oterer, idem plaae atqoe antea 
consecotos aom. 

Carminom aotem in rete imponebam metallicom^ ot aingolae qoidem partea 

continerentor , ipaarom aotem non impediretor contactoa. Qood ai ita compara- 

tom ante pilam Argandicae lampadia vel cylindri 80* R. exponebator radiia, qoo* 

nim directa radiatio eandem in thermoacopiom yim exercoerat, diveraae in utro* 

qoe fonte dedinationea obaervatae aont Jam qoaerendom erat, otrom diveraitaa 

ea abaorpto tantom impariter a carmino calori triboenda eaaet, an aimol emiaao. 

Qood ad cognoacendom boc experimentom inatitoi. Si carminom adveraof 

pilam foligine obdoctom eat, altera aotem parte a caloria fontiboa affidtar^ dedi- 

nationom diaGrimina illa (cf p. 24) inde aolom naacontor, qood carminom cylindri 

caloria plos absorbet, qoam lampadia Argandicae. Carbonia enim emittendi ca- 

lorem facoltate nollam omnino scimos diversitatem effici. Remota aotem foligine, 

ita ot carminom et caloris fonti et pilae adversom ait^ doo cogitari poaaont 

Aot enim discrimen illod, si com directa declinatione comparaveria , idem eat: 

tom ne in carmino qoidem emittendi calorem facoltas qoidqoam ad diacrimen 

illod valet; aot mutator illod: tom facoltatem illam carmino, diversis radiis cale- 

facto, diversam esse demonstratom est. Y. c. aoctom discrimen docomento 

esset, carminum pro ratione melios emittere calorem, si cylindri, qoam ai Ar- 

gandieae lampadia calore calefieret, eodem fere moAoy qoo illom melius^ qoam 

hunc absorbet. 

Prius autem illud verum esse, experientia comprobatum est Carminon 
enim adversos pilam fuligine tectum, ai radiis Argandicae lampadis patebat, 
acum ad 9%5; si cylindri radiis, ad 10^,87 deflexit Discrimen igitur erat 1*,37. 
Carminum vero fuligine non tectum illic eandem 9*^5 declinationem, hic 10*^5 
effecit Quod quidem 1^0 discrimen tantillo tantum a priore illo (1%37) differt, 
ut ipsius observationis errori tribuendum sit 

Idem vero in charta nigra apparuit Quae si adversus pilam fnligine tecU 
erat, lampadis radiis 10%75, cylindri 10*,12 declinationem effecit; fuligine autem 
non tecta illic 10*,62, hic 9^87. Utrumque vero diacrimen, in priore experi- 
mento 0^63, in posteriore 0*,75 cum idem sit habendum^ colligendom est, et 
ipsa in charta nigra calorem emittendi facoltatem e natora absorpti caloris om- 
nino non pendere. Conspectus autem, qui sequitur, praeter eas, de quibos di», 
observationes ad directam 35'' declinationem pertinentea alias qooqoe 



Biajore dedinatioae Arecta , e qaibus eadem seqaantar. Nnmeri autem e binis 
experimentia medii aant. 
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Ergo iisdem coaditionibos, qaibus eadem corpora diTersam 
absorbendi caloris facnltatem OBtendunt, emittendi caloris facui- 
tas eadem eat, et quae bucasque io diversa calefactione observata 
aunt discrimiaa, tantummodo ex absorbeDdi, neutiqnam vero ex 
emittendi facultate pendent. 

Ubicunqne igitur absorbendi caloris quasi eclectica illa quorundam corporum 
facultas e caloris constituitur copia, quam in thermoscopinm mittnnt: perinde 
est, ntmm fuligine (p. 33), charta (p. 35), an ullo alio corpore obducantur ad 
radiatioDem jMlam versus augendaa. Id qno — intra fines qnidem horum expe- 
vimentoram — nunqnam metuendum erit, ne discrimina illa aliena quadam sffe- 
ctionc tarbentur. 



IV. 



CALORIS RADn A DIVERSIS CORPORIBUS INTRA CERTOS 
QU0SDA3I TEMPERATURAE FINES EBDSSI INTER SE 

CO^IPARANTUR- 



Jl^riores cooi omnes de eniisso calore obseirationes tantom ad caloris copian 
pertinerent, qoae a diversis corporibus in certis temperaturae gradibos prof cisci- 
tor, jam bac disqnisitione inTCstigare stndoi: 

nnm calor, ona eademqne temperatnra Tel intrn certof 

temperatnrae flnes, a diversis corporibns emissos vel in< 

pari modo in illis excitatns diversns apparereL 

Ac doo omnino sunt, qnibus jndicare licet, utrom aeqoales sint cetVi qui 

dem radii« nec ne« transmissionem dico et absorptionem. Scimos eniniy diverfl 

generis calorem per unnm idemqne corpos diatbermannm imparitcr permean 

(p. S — 19.) « vel ab nno eodemqoe corpore impariter absorberi (p. 23. 24.) e)os 

dem vero generis calorem neqne bic neqne illic nHa pradiere discrimina. Horm 

aotem ahemtmm eBgenti prior iDa praeferenda videbitnr ratio« qnoniam ui trans 

missione calor snbtiKores praebet diversitates, qnam ia caleiactione. Persaep< 

eqnidem in transmissione vel tennissima radUornm discriauna optime observan 

potni^ qnae in calefactione jam non amplins disceraere licnit 

0«mm ob rem banc qnaestionem ita dijodicare stndoi, ot observarem, ntmfli 
diversis conditionibos emissns calor pe^ eadem £atbermana cocpora impari, an 
aemper eadem ratione transautteretnr. 



Ac primnm qnidem nonnnlla coqpom adiatbeimana dncto calore ad M^B. 

da annl. impooita cnbb metdBcss, aqna firrvente in iUa tMpcratwn scr* 

SSn vero investigandnm eml. qno 
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calor per diathermana corpora tranairet, jaiD primuin directa aiogulorum radia- 
tioae eadem in thermomultiplicatore declinatio ef&cienda fuerat, priusquam cor- 
pora illa diathermana inter caloris fontem et pilam interponi possent. Quod 
quidem ita effectum est, ut fons ipse eo usque vel admoveretur vel removere- 
tur, donec neceasaria illa in multiplicatore declinatio exstitisset. 

Haec vero in ezperimentis observata sunt. 8i superficiei metallicae non 
tectae calor per diaphragma quoddam transiens pilam ita affecerat, ut ad 35* 
acus declinaret: vitro rubro, l"*^^ crasso, post diaphragma eadem parte, qua 
thermoscopium, collocato, acus ad 10*,25 recessit. Quae quidem 10*,25 declina- 
tio nata est e calore per vitrnm transeunte. Eadem vero effecta est, si metalli- 
cae superfieiei loco, lignum, porcellanum, charta, fuligo, cerussai vel alind quod- 
dam corpus in pilam radiaverat. 

Similia autem in ceteris omnibns corporibus apparuerunt. V. c. interposito 
spatho calcario, 3"",7 crasso, semper ad 7^,17 acus deflexa est, sive directa illa 
35* declinatio metalli calefacti^ sive ligni, sive porcellani, sive chartae, sive 
cujusvis alius corporis radiis effecta erat. 

Quae quidem consensio quanta fuerit, si adhibitis vitro rubro, vitro coeru- 
leo, alumine, sale gemmae, spatho calcario, gypso, calor ab undecim adiather- 
manis corporibus emissus iiivestigatus sit, sequens tabula ostendet, medios e 
ternis observationibus nnmeros continens. 
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Neque magis, id qaod e conspecta seqaente intelligitur, discriDDina in trans* 
missione sentiri poterant, s! radiantium corporum soperficies rimis motata era^ 
quantumvis id ipsum ad emissi caloris copiam valebat. 
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Hlud igitur si addideris, quod demonstratum est (p. 13 — 16), caloris per 
diathermana corpora transeuntis eandem et constantem esse rationem, quaecnn- 
que radiantis corporis inter 25* R. et 90* R. fuerit temperatura: jam apparet, 
calorem a diversissimis ducto calore calefactis corporibus adia- 
thermanis, diversa simul superficiei natura, emissum — intra hos 
quidem temperaturae fines -* per diathermana corpora adhibita pa- 
riter transmitti. 

2. 

Praeterea quaerebatur, qua ratione calor, ab illis, quae significavi, corpori- 
bus emissus, per diathermana corpora transmitteretur, si non -ducto illa calori, 
nt antea, sed diversorum caloris fontium radiis ealefacta sint. 

Quod ad investigandum corpora calefacienda primum Argandicae lam^ 
padis exponebam radiis, quae quidem, ut huc usque, sine camino vitreo adbi- 
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»ator. Corporum autem illorum tabulae aufficiebaut ad flammae radios directos 
«la impedieBdos, ita quidemi ut tantummodo calefactorum corporum iUa affi- 
etur radiis, qui per diaphragma transireut. Mutato vero aut corporum aut 
padis loco facillime directa semper 35* declinatio effici potuit, eaque constans 
mansit, postquam pro ipsarum positura summum temperiei gradnm tabulae 
tae sunt. Quae quidem constantia efificienda erat, priusquam diathermana 
pora in altera diaphragmatis parte ante pilam interponerentur. 

Calefactae vero adiatbermanae tabulae, singulae in orbem 11** diametri for- 
ae, fere eaedem erant, atque in prioribus experimentis: metalli, ligni, porceU 
, corii, panni lanei cet. Charta autem, et nigra et carmino vestita, altera 
te foligine obducta erat, alia autem charta quaedam utrimque. Postremo 
issa et lacca rubra Venetiana in rete metallicum erant impositae. 

Caloris autem ab illis emissi per diathermana corpora transitu plane eadem 
ae antea effecta sunt. Nam hic qnoque acus semper inde a 35* usque ad 
— 10*,33 redibat, si vitrum rubrum; ad 7*,08 — 7%17, si spathum calcarium 
r tabulam calefaetam qualemcunque et thermoscopium interponebatur. 

Quam accurate autem horum ezperimentorum observationes cum prioribus 
Cp. 41, 42) consentiant, tabula sequens docebit 
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Qui nuineri noii mutantur, bi adiathemiana illa Gorpora non iampadis Ar- 
gandieae, aed cylindri metallici^ (temp. 80* R.) radiia calefinnt, qaamTis 
utriuaque fontis radii, id qood e prioribns experimentia (p. 20. 21. 23. 24.) patet, 
magnopere inter ae diversi sint. 

Quod qnidem minime dubium eaae, e conspectn, qui additus est, elncebit; 
numeri autem, ut in superiore, medii snnt e temis observationibus. 
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Atque hic quoque, ut antea (p. 13. 14. 42.), perinde erat, num magis mi- 
nusve corpora radiantia calefierent. Nam eadem semper caloris copia per dia- 
thermana corpora transibat, sive directa 35^ declinatio eo efficiebatur, ut cale- 
facienda tabula caloris fonti propius, a thermoscopio autem remotius coUocaretur, 
sive ita, ut pilae propius, a fonte autem remotius. 

Jam igitur ex his observationibus patet, calorem a diversis corpori- 
bus emissum per diathermana corpora eadem semper ratione trans* 
mitti, quantumvis diversi sint caloris radii, quibus absorptis illa 
calefiant. 

Quodsi his experimentis id spectabatnr, nt emissi a quibusdam corporibus 
caloris transitus per corpora diathermana investigaretor: iisdem conditionibns 
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calefiicienda corpora non debebant diathermana esae. Etenim ai, eadem appara- 
toa diapoaitione , inter ipaom caloris fontem, v. c. lampadem Argandicam et 
thermoacopiom ponebantur: praeter emiaaum ab illia calorem simul tranamiaaoa 
per iDa flammae calor ad pilam pervenit. 

Ejoamodi igitur experimenta omnino nihil ad rem, de qua hic agebatur, 
aolvendam pertinebant, sed tamen id ipsum inde ezaminare licuit, qnam accurata 
et aobtilis esset ratio atque via, qua, utrum certi quidam radii pares inter se an 
diversi essent, investigaretur. 

Hoc enim modo radiorum copia ezstitit, quorum diversa esset per diather- 
mana corpora transeundi facultas O? mutua autem eorum ratio e natura ejus ta- 
bulae pendebat, quae radiis exponebatur. Ejusmodi autem partim emissi, partim 
transmissi caloris copia mixta, cum per se diversa ad unam vel alterara tabulam 
pertioeret, per diathermana corpora, quae ad id ipsum investigandum ioserviebant, 
non poterat nisi impariter transire. Quaerebatur, num haec transmittendi diseri- 
mina^ quae quidem divinare licebat, in vitro rubro, vitro coeruleo, alumine, sale 
gemmae, spatho calcario, gypso tum quoque observari possent, cum tenuissima 
essent cogitanda. 

Ezperimentum vero hoc fuit, ut corpus quoddam non admodum diather- 
mannm, v. c. eboris tabula, 1"",7 crassa, in ea diaphragmatis parte poneretur, 
qua lampas erat Argandica. Quae quidem eo usque illi admovebatur, donec uni- 
versis et emissis et transmissis radiis directa 33* declinatio fieret. Quo loco 
simulac constitit acus, eorpus quoddam diathermanum v. c. vitrum rubrum in 
contraria diaphragmatis parte ante pilam est interpositum. Jam vero notum erat, 
cujusvis infra 80* R. temperaturam corporis radios, qui directam 35* deelinatio- 
nem effecissent, per vitrum rubrum transmissos, acum ad 10* — 10*,25 deflectere, 
lampadia autem Argandicae radios — pari directa declinatione — per vitrum 
transeuntes ad 21*,75 (v. infra tabulam p. 46). Itaque si horum pars cum illis 
conjoncta directam illam 35* declinationem effecerat: interposito vitro rubro instrn- 
mentum — si re vera satis subtilis erat ratio illa — aliam quandam atqoe I0*,25 
dedinationem significare debebat. Quod sane factum est; appaniit enim 13*,63 
declinatio. Ac similia in ceteris omnibus exemplis evenerant. Ad I6*,75 quidem 
acus declinavit, adhibita eboris loco lacca nigra: ad 11*,62 metallica tabob acu 
duobus lods transfixa. Quo mioas autem anterior diathermana tabula calorem reti- 



cf. in fabala p. 4.1 declisslionet . «oae pertinenc ad corpora calerncia, cnm U», ^oae ad 
lunpndem Argandicam. 
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nebat, quem posterior transmitti paasa eat, eo aiagis hac interpoaita acum dedi» 
nare oportebat Acua qaidem adhibito vitro rubro tantummodo ad 37 %5 recesait, 
si prior illa tabula e vitro albo, I'*",^ crasso, constabat. 

Quanta vero in ceteris quoque diathermanis eorporibus discrimina appa- 
ruerint, conspectus ostendit, qui sequitur, numeros continens e binis observatio- 
nibus medios. 
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Itaque non dubium mihi videtur, quin in prioribus quoqae ex- 
perimentis discrimina apparuissent, si omnino existerent. 

Adhibito autem, lampadis loeo, cylindro metallieo infra90*B. cale- 
facto omnia discrimina illa evanescere oportebat. Nam et corporum ante iUora 
collocatorum radii et ipse a cylindro emissus calor pariter per diathermana cor- 
pora transeunt (cf. tabuL p. 44). Itaque ad transmissionem perinde est, qaa illi 
ratione inter se mixti sint, si ad unam alteramve tabulam pertinent^ 

Atque haec quidem his numeris, qui e binis observationibus medii suntj 
manifesto comprobantur. 
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Tum vero interposito vitro rubro acus semper ad 9*,83— 10*,22 deflertitur, 
spatho autem calcario ad 7* — 7*^23, e qooeunque corpore anterior tabula con- 
stat, dumaiodo conjuncto calore et emisso et transmisso decliuatio 35* efTecta 
sit Ac siraile quoddam in vitro coeruleo, alumine, sale gemmae, gypso appa« 
ruit. Omnes autem numeri illi, quoad quidem ad se pertinent, ita tantum inter 
se differont, ut ipsi observationum errori triboendum sit. 

Plane vero idem observatur, si corpora diathermana illa ducto calore 
vel infra vel ad 80* R. calefiunt, imposita cubis metallicis, qui aqua fer^ente ad 
iUnm temperatorae gradom adigi possont Numeri autem et in hac et in priore 
serie observati accurate cum illis consentiunt, qui antea in corporibus adiather- 
manis apparaeront (cf. tabnlas p. 41 — 44). Qui ot facilius inter se compara- 
rentar, ejosmodi corpos additom est in hac tabub, medios e temis observatio- 
aibaf nomeros continente. 



48 






Crassitude ezpressa 1 
nilliaietris. | 


Corpora 
interpotita. 


11 


Declioatio post corpora interposita, calefactii 

ad 80* R. 


i2ir 

ther- 
nane. 


pan. 

no 
eeri- 

ce. 


ebore 

1— ,7 

crae- 

so. 


charta 
tenuis. 

sima 
0-",06. 


ear- 
mini 
strato 
teoni. 


Titro 

nigro 

nenpeU 

lucido. 


laoeae nipae 


vitro albe, orasso 1 


strate 
teaui. 


slrate 
crasso. 


1— ,1. 


1— ,0. 


f— ,9. 


3—0, 


1,5 
1,4 
1,4 
4,4 
3,7 


Vitnim 
rubrum. 


35* 


10,08 


10,17 


10,17 


10,08 


10,08 


10,25 


10,5 


10,25 


10,08 


10,17 


10,17 


10,17 


Vitrum 
coeruleiim. 




9,17 


9,25 


9,17 
3,83 


9,25 


9,17 

3,92 

20,58 

7,17 


9,25 


9,08 


9,17 


9,23 


9,17 


9,17 


9,17 


Alumen. 




3,83 


3,92 


4,00 


3,83 
20,66 


^ 


3,92 


4,00 


4,00 
20,50 


4,08 


3,92 


Sal gemmae. 




20,50 


20,58 


20,66 


20,66 


20,50 


20,66 


20,58 


20,75 20,66 


Spathum 
calcarium. 


35« 


7,33 


7,25 


7,23 


7,25 


7,08 


7,17 


7,17 


7,08 


7,00 


7,08 


7,17 


1,4 


Gypsum. 


8,70 


8,75 


8,80 


8,75 


8,75 


8,75 


8,75 


8,80 


8,80 


8,75 


8,75 


8,70 






Itaque calor et ab adiathermanis et a diathermanis substantiis 
emissus - intra fines quidem horum ezperimentornm — omnino pa- 
riter per diathermana corpora transit ad investigandum ipsum ad- 
hibita. In quo perinde est (id quod et ipsum e numeris elucet), utrun 
major sit, an minor radiantium corporum crassitudo (v. c. laccae 
nigrae, vitri albi). 

Jam illud adjiciendum est, unde recte mihi videar corpora, quae modo in- 
vestigata sunt, diathermana habere: in quibus quidem lampade Argandica dl 
versum transitum per vitrum rubrum, vitrum coeroleum, alumen, sal gemmae; 
spathum calcarium, gypsum percipiebam (p. 46). 

Ac nemo quidem dubitabit concedere, calorem per vitrum album et serid 
panni poros radiando permeare. In vitro tamen et lacca, nigris quidem, noi 
pellucidis, carmini strato, charta et ebore dubitari possit, an transmissio, quac 
proprie dicitur, quamvis diffusa, statuenda sit. Quod re vera ita esse, hac dis- 
quisitione demonstrabitur. 

Si corpus aliquod (exceptis fuligine et metallis. cf. p. 2, not. 2; p. 23, not. 3 
except.) ante thermoscopium fuligine tectum deinceps diversorum caloris fontiuni 



49 

ezponitur, v. c. Argandicae lampadis et cylindri ad 86 *R. calefacti, qni- 
bna eadem directa efScitur declinatio: diTerea ratione instrumentum afficitur. 
Qood diacrimen aut inde proficisci possit^ quod interpositum corpus adiatherma- 
nnm est et diversis caloris foutibns impariter calefit, aut quod est diathermanum 
radiosque diversi generis impariter transmittit, aut denique, quod declinationes 
et calefactione tabularum interpositamm impari et radiorum per illas impari 
transitu efficiuntur. 

In his autem exemplis illud primarium est, ut ejusmodi transitum esse de- 
monstretur. Quem ad finero corpora interposita adversus thermoscopium fuligine 
tegantur eoque transmissio, si qua forte fiat, tollatur. Jam quae tum, interposito 
corpore investigando, apparent discrimina non possunt nisi diversae ejus cale- 
factioni tribui. — Quodsi corpus adiathermanum est, etiam remota fuligine, 
«adem discrimina permanent, ut antea (p. 39) in crasso carmini strato et charta 
nigra vidimus. Sin vero diathermanum est, transmissi caloris accessione varie 
illa mutari possunt, id quod planissime in ipsis experimentis describendis ostendi 
poterit 

Acus autem, qnae directa caloris fontis radiatione ad 40* deflexa erat, in- 
terposito vitro nigro pilam versus fuligine tecto ad 12^ Argandicae lampadis, 
ad 11* cylindri radiis declinavit. Contra sublata fuligine, illic ad 16*^25, hic 
iterum ad 11* acus redacta est Numerorum discrimen in vitro fuligine tecto 1* 
erat, in vitro non tecto 5*,25. Atque hoc quidem certo est documento, remoto 
foliginis strato, radiorum fieri transmissionem eamque ad augendum declinationum 
discrimen valere. 

Lacca vero nigra si pilam versus fuligine tecta interponebatnr, diversi 
caloris fontes instrnmentum pariter a£fecerunt, sublata autem fuligine impariter. 
Qood discrimen non potuit tribui nisi transmissioni caloris, quae quidem ea con- 
ditione fieri potuit. 

Acus vero, si carmini stratum tenue fuligine tectum lampadis expone- 
batnr radiis, inde a 40* ad 17*,37 recessit, si cylindri radiis, ad 21*,25; remota 
aotem fuligine illic ad 19*,63, hic ad 19*,87. Jam igitur discrimen illud, impari 
(^alefactione efFectum, et absorpti et transmissi caloris compensatur conjunctione. 
Calefactio enim flammae radiis minor existit, major vero transmissio; contra cy- 
lindri radiis calefactio major, minor transmissio. 

Interposita autem charta tenui declinationes sublata fuligine in contra- 
riam partem aguntur. Nam si charta fuligine tecta flamroae radiis exponitur, 
declinatio fit 18*,37, si cylindri, 2r,13; si charta non tecta, illic 22*,25, hic 
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30^,5. Ergo hic qvoque transmissio facta est, calefflctioni officiens atqne tanto 
major, ut non modo absorpti oaloris vim superet, sed etiam declinationum inver- 
sionem efficiat 

Idem in ebore apparuit, id quod e conspectu sequente intelligitur, singu- 
las continente observationes numerosque e binis medios. 
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Quae quidem omnes discriminum mutationes fuligine remota effectae omnino 
non exstitissent, si corpora illa adiatbermana fuissent (cf. p. 39). Itaque demon- 
stratnm est, vitrum nigrum, laccam nigram asphalticam, carmini stratum non 
admodum crassum, cbartam tenuem et ebur, illis quidem conditionibus^ profecto 
diathermana fuisse. 

Quae igitur magna discrimina apparuerunt in caloris per vitrum rabmm, 
vitrum coeruleumi alumen, sal gemmae, spathum calcarium, gjpsum trannto, 
corporibus, quae supra significavi, lampadi Argandicae expositis (p. 46): baec 
omnia tantnmmodo transennti per haec corpora calori tribuenda sunt, non 
vero emisso ab iis, tanquam impariter per illa corpora diathermana permeantL 

3. 

E numeris autem, qui sequuntnr, apparet, et ipsum calorem vitalem, 
V. c. a manu emissum, pariter atque illum, quem supra investigavimus (p. 41 — 48), 
per diathermana corpora transmitti ')• 



*) Ex quo •Imal elacet, falsam ftaisae Forbesii*) opiaionemy qui exiatimaret, calorem ab 
«qua fervente et a mana emissum diverai generis esae. 

*) TraDMct. of thc Koy. Soc. of Sainb. VoL ZT, pt. I. — Poggend. AnneJ. LI, 91. 
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Ad quae si illud adjicimus, qnod experientia edoeti sumus, diversorum 
corporum, si quidem ratione directa eandem thermoscopii affectiouem efficiunt^ 
calore radiante unum idemque corpus eadem et constanti ratione calefieri^ sicuti 
onum idemqne corpus diathermanum eadem et constanti ratione ab eo transea- 
tur: jam ex observationibus lllis haec evenerunt. Calor a diversissimis cor- 
poribns solidis, eis quidem omnibus, quae huc usque investigavi^ 
impari crassitndine imparique superriciei natura emissus, quoad 
nunc quidem rem cosequi licet, unius ejusdemque generis est 
existimandus, quoquomodo, intra fines horum experimentorum 
(25'' R. et OO^^R), in illis excitatus fuit. 

Itaque si reputaveris, a corpore quodam semper ejusdem generis calo- 
rem emitti, quibuscunque radiis calefiat (p. 42 — 44), facile intelligetur, qnod in 
priore capite observatum est, et ipsam emittendi facultatem, qua illius ca- 
loris copia constituatur, unam eandemque esse diversis his conditionibns. 
(p. 86—39.) 

niud aotem ad investigandum calorem specificum, qui dicitur, ali- 
C0JU8 mihi videtur momenti esse. Etenim si glacies in calorimetro ^) calorem a 
diversis corporibus emissum jam intra illos temperaturae fines impariter absor- 
beret *)j h. e. ex eadem et constanti caloris copia ab uno alterove corpore ex- 
enntis majorem vel minorem partem: liquefactae glaciei quantitas non integram 
praeberet mensoram caloris a diversis corporibus emissi copiae, in qua compu- 
tanda tota haec versatur investigatio. 



liftvoisier et Laplace. Mem. de TAcad. des Sc. (k Paris) 17S0. p. 355. sqq. — Mea. 
de CldflL T. L — Lavoisieri Traile ^l^m. de Chim. Par. 1805. U, 76. — Lavoisieri Pbysikalisch- 
clieniache Sohrift. ubers. von Weigel. Bd. III. p. 292. sqq. 

") alcatl iD diversia fit caforls radiis*). 

") ■•lloot. Compt read. VI, 801. — Pesgesd. Aaoal. XUV, S57— S«8. — Deve*s Repert. IV, S49. STO. 
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Praeterea vero illa, quae aapra inveniiDQS, novam qnandam ostendmit 
viam et rationem disquirendi, ntrnm corpua aliquod omnino trana- 
mittat caloris radios necne. 

In primis autem ejusmodi observationibus transmittendi corporum qnonro- 
dam facultas inde conjiciebatur, quod, tote caloris foutem positis illis, tbermo- 
scopium ea ratione afficiebatur, quae ipsorum corporum calefactioni tribui non 
posset, vel quia calefactionis in instrumentum vis impedita erat, vel quia affectio- 
nes illae iisdem conditionibus minuebantur, quibus caloris augebatur absorptio 
(cf. p. 6, not. 4 ; 19. 20). 

Huic autem rationi, cum ad adhibendam illam non adraodum exigua trans- 
missione opus esset, locus esse non potuerit, v. c. in exemplis illis p. 45^50, 
in quibus parva tantum caloris copia permeat. In his igitur illa, quam supra 
(p. 48 — 50) descripsi, usus sum ratione. Investigabam enim, qui esset solius 
calefactionis per fontes diversos in corporibus interpositis effectus, ita quidem, 
ut primo directam caloris transmissionem fuligine impedirem. Deinde cum sub- 
lata illa transitum fieri paterer, ex bis, quae tummaxime obserTarentur, collige- 
bam, utrum re vera transmissio ad calefactionem accesserit, necne. — Nova 
autem illa ratio, cum ad affectionem non minus subtilior est, tum hoc habet 
praecipui, ut non opus sit corpus investigaudum fuligine obducere. Quae quidem 
res facillime poterit exemplo monstrari. 

Ponamus quaeri, utrum ebur diathermanum sit, necne. — Quem ad finem 
tabulam aliquam haud dubie adiathermanam v. c. ligni, chartae glutinatae, car- 
bonis calefacias radiis Argandicae lampadis ita, ut calor ejus pilam versus per 
diaphragma transmissus certam quandam v. c. 35* declinationem in multiplicatore 
efficiat. — Deinde ante pilam citra diaphragma interponas diathermanum aliquod 
corpus. Tnm acus v. c. in vitro rubro, l'*",^ crasso, ad 10*^25 recedit. Eadem 
vero ratione, qua adiathermanam tabulam, coUoces eborneam. Ponatur igitur ita 
inter lampadem Argandicam et pilam, ut rursus directa 35* declinatio existaty 
quae haud scio an non solum ex absorpto ab ebore calore, sed etiam e trans- 
missis per illud flammae radiis proficiscitur. Jam quaeritur, num caloris radii» 
qui acum ad 35* deflexerant, tummaxime corpus diathermauum eadem ratione 
transeant, atque qui antea a corpore adiathermano emissi erant, h. e. num hic 
qnoque, v. c. interposito vitro rubro, itidem ad I0*,25 acus declinet. Quod si 
ita est similique modo in ceteris omnibus diathermanis corporibus, quae ad in- 
vestigandum adhibentur, veluti in vitro coeruleo, alumine, sale gemmae, spatho 
calcario, gypso: et ipsa eboris tabula adiathermana est. Nam tum solummodo 
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SGimus (cf. tabulam p. 43. com tabula p. 46.) nuUa declinationum discrimina exi- 
stere. Sin autem caloris radii in altero exemplo non eadem ratione atque antea 
per corpora diathermana tranaeunt, vel in uno tantum corpore interposito alia 
quaedam exatitit decIinatio> atque antea: hoc certo est documento, tabulam ebur- 
neam diathermanam esse. Observata autem est 13^,62 declinatio interposito vitro 
rubro; similia in ceteris exstiterunt (p. 46.). Jam igitur constat, ebur diather- 
manum esse. 

Itaque quaestio illa proposita hoc modo dijudicatur: 

*Si calor, qui thermoscopium versus in tabula investiganda apparet, expo- 
«sita lampadis Argandicae radiis, transmissione discemi non poterit ab adiather- 
'^mam corporis calore: tabula ipsa adiathermana est, si differt, diathermana. » 

Qoae quidem lex tum demum proponi potuit, ex quo cognitum est, ipso- 
rum corporum calore ejusmodi discrimina non effici. Hoc tamen monendum est, 
nt ne illornm corporum temperatura ultra 90** R. excedat (p. 15. 16.). 

Ceterum non perinde esse, utrum ad hanc disquisitionem lampade Argan- 
dica utaris, an ullo alio caloris fonte: ex illis percipi potest experimentis (p. 47.), 
quibus adiathermana et diathermana corpora inter se discemi non poterant, si, 
ceteris paribus, lampadis loco cylindrus ad 80* R. calefactus adhibebatur. 

"Possis tamen etiam investigandam tabulam deinceps lampadi Argandicae 
»et calorisfonti 80*R. exponere atque disquirere, utrum et hic et illic qui appa- 
«rent caloris radii pariter per diathermana corpora transeant, an impariter. 
«Quodsi prius fit, adiathermana est tabnla (cf. conspect. p. 43. 44.), si posterius, 
» diathermana <c (cf. conspect. p. 46. 47. )• 

Profecto igitur illud invenimus, qua certa possit et nova ratione 
constitui, num corpus aliquod diathermanum sit necne, eamque ad 
inajorem etiam subtilitatis gradum provehere licet, quia non amplius illud agi- 
tor, nt ab ipsius corporis investigandi calore thermoscopium defendatur. Quare 
fieri potest^ ut caloris fons quamlibet vim in illud exerceat. 



V. 

CALORIS RAOn A DIYERSIS CORPORIBUS DIFFUSE REFLEXI 

INTER SE COMPARANTUR. 



JLfiffusam, quae dicitor, h. e. in omnes partes versam reflexionem con- 
stat ab illa esae distingnendam, qnae in certum qoendam angnlnm tantom- 
modo in speculari ezistit snperficie ')• 

Qoae quidem posterior — quatenns ad calorem pertinet — per aliqnantom 
temporis variis investigationibns materiam praebnit, nnde cognitum est, rejecti 
caloris yim pendere e natnra corpomm remittentinm O^ c superficiei conditione ')» 
radiorum in superficiem inclinatione % diversomm autem fontium calorem (omni- 
bus in corporibus) huic reflexioni pariter esse subjectum * *)• Quocom illod con- 



') Melloni. Aniud. de Chim. et de Phys. LXXYy 337. sqq. — Poggeod. AniiU. LUy 433—135. 
5S3. 583. 

*) P. w. MosschanbroelL Introd. ad philoa. Datnr. 1702. n, (de Igne) 633. — Leslie. 
Ab experim. inq. into tho nat. luid propas. of heat 1804. p. 89. (Bxp. XXXIL). — A ohori aoe. oC 
experim. and instniB. cet. p^ 24. — Nobili et Mellonl Annnl. de Chin. et de Phja. XLVm, 
198. oqq. — Poggend. Annal. XXYII, 450. 451. ~ Melloni. Llnstitut N. 89. p. 22. sqq. — Po^nd. 
AnnaL XXXV, 569. 570. — Boff. Wdhler^s und Liebig^s Annal. der Chem. und Pharmac XXXIl, 
165—167. 

*) P. V. Musschenbroek. Introd. ad philos. natnr. II, (de Igne) 654. — Leslie. An 
experim. inquir^- cet. p. 99. (Exp. XXXIII.) — Kobili et MellonL Annal. de Chim. et de Phys. 
XLYni, 198. sqq. ^ Po£;gend. Annal. XXYII, 451. — MellonL CompL rend. XII, 375. sqq. — 
Poggend. AnnaL LIII, 272. — Bnft Wdhler's n. Liebig's Annal. XXXn, 166. 

O Forbes. Proceedio£;a of the Roj. Soc of Edinb. Blarch la 1839. — Bnft Wdhler^s o. 
Liebi£;'s Annal. XXXU, 166—169. 

*) Accad. del Cimento. Sa|;gi di natnrali esperiense. a cart. 176. — Mariotte. M^ 
de rAcad. 1682. — Traite des coolenrs. Paris 1686. part. IL prem. disc — OeQTres de Maiiotier 
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jonctUBi C8t| diveraorum caloris radiorum copiam reflexione illa non mutari, quod 
ad naturam ejua attinet v. c ad certa quaedam corpora tranaeundi facultatem, 
Id quod Mellonii ') experimenta oatenderunt, qui ad id speculis metallicis ute- 
liatur bene bevigatis. « 



3i la Haye 1740. p. 288. — 2ahn. Ocnlns arCificialis teiedioptriGas. Herbip. 1685. edit. sec. No- 

Tisb. 1702. — Laaberrs Pyroaetrie p. 211. (§. 379.) — Gehlen^s Joora. fiir die Ghem., Pbye. o. 

JMineraU VU, 202. — du Fay. Mem. de TAcad. 1726. — Caesini. ibidem. 1747. p. 25. ~ 

aScheele. Trait4 de Tair et du feu. §. 55—57. *— Chemische Abbandlung v. Luft u. Feuer. p. 57. 

59 — 63. — Lambert Pyrometrie. p. 201. (§. .356.) sqq. — Piotet. Essai sur le feu. §. 49. 51. 53. 69. 

"Versuch ub. d. Fener. (ans d. Franzds.) p. 57. 58. 60—62. 77. 78. — Essais de Pbys. 1, 63. — 

Wblloth. BrlCanniqne. — Bulletin des Sciences. N. 62. — Gilb. Annal. Xlfl, 120. — SlrW. Her- 

mchel. PhiloB. Transact. of the Roy. Soc. of Lond. f. 1800. N. 13. N. 15. — Gilb. Annal. vn, 

151 — 153. X, 71—76. 80. — Bumford. Memoires sur la chaleur. — Abhandlunsen ub. d. Wftrme. 

p. 67. aqq. — Leslie. An experim. inq. into the nat. and propag. of heat. — A short account of 

experim. and instrum. dependioj; on the relat. of air to heat and moisture. — Wunsch. 1807. 

dilb. AnnaL XXVI, 326—328. — Maycock. Nicholson's Journ. XXVI , 75. — Bibiiotb. Britann. 

IXLV, 213. — H. Davy. Elements of chemical philos. I. — Elemente des chemiBchen Theils der 

Matarwlssenscbaft. p. 183. — Library of usefdl knowledge. T. I. Heat p. 31. — Nobili et Mel- 

1 oni. AnnaL de Chlm. et de Phjs. XLVin, 198. sqq. — Poggend. Annal. XXVII, 450. 

*) Viiellcet de integra tantum refiezione agitar, quae per se quidem saepissime obser- 
^'ari non potest. Ad quod si in diversis caloris fontibus corporibus uteremur ez parte tantum dia- 
tliermanis ▼. c. speculo vitreo: sane discrimina sentiremus ea parte, in quam fit reflexio, siquidem 
:rsidii ioimissi ab hoc vel illo caloris fonte emanant. Quae tamen discrimina non inde efficiuntnr, 
-^iiod radii illl aspecularl superficie impari vl reflectnntury sed tantum ideo, quod per vitrum trans- 
«nnteo imparlter absorbentur, priusquam ad posteriorem pervenlant superficlem, cujns tum et ipsius 
^eflexio simnl observatur. 

Qna in re diathermanorum corporum usus tum solnm efficiet eventum integrum, si — id 
-^od Mellonins etBiotusO ingenlose fecerunt — et absorptlo eorum, qui transeunt, radiornm 
«ompatatur. Alioquin ejusmodi experimentis aut res non dijudicatnr ') aut transmisslonis tantum 
^onqprobantar phaenomena, ut Leslli *) observatlonibus quibusdam, qnl reperit a specnlo metallico 
^bdncto eo minus caloris reflezum eBBCy qno crassius stratum v. c. gelatinae fnerit impositnm. 
Sluod ezperimentum in eo tantum est positum, quod a diathermano corpore crassiore plus caloris 
^bsorbetar, qnam a tenuiore. 

^ Mim. d« rAcad. des Sciences Xlil, XIT. — Pegs«n^ AmiaL ZXXVIII, 38— Sl. 39— S4. 39—47. — Melletti. 
<:«apL ftad. Z, 54S. 890. — AiumL de Chim. et de Phys. LX, 402. sqq. — Llnstitat N. 180, p. 856. — Poggend. 
AnaaL JOLXYIly 919—917. XLUI, 988. U, 78. 

*) «t Ferhesii quibasdam disquisitiontbus. Edinb. Transact 18, p. 883. — Dore** Repert. IV, 389. — neque 
xainis Buffii: WBhler^s u. Liebig*s AanaL UXD, 170. 

*) Am «perim. inquiry cet p. 199—107. (Ezp. XXXV— ZUVIL). — A short acc. ef ezperim, and instrum. cet. p. 94. 

Llnstitut N. 89. p. 22. sqq. — Poggend. Annal. XXXVy 575. 576. — Dove'8 Repert. IV, 344. 
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De diffusa autem, quae in aapera superfieie fieret, reflexione priaisDi ab 
Herschelio ^t Leslio ') observationea institutae sunt} neqoe vero ad inle- 
grom illae eventum perveniebant, cum nunquam in illia emissua ab ipsa corpo- 
rum superficie calor a reflexo calore distingueretur. Mellonins *) demum iilam 
esse difFusionem certo demonstravit, qui v. c. tabulae albae ipsius radios vitro 
retinens observavit, calorem ab eadem tabula difi^use reflexum — com per Wtrum 
transiret — instrumentum ita affecisse, ut manifesto sentiri posaet. 

Sicuti vero in ea reflexione, qpiae certo fit angulo, ita et in diffoaa re- 
flexione diversa est caloris rejecti vis pro corporum natura et superficiei condi- 
tione; quod quidem et ex absorptionis apparet phaenomenis (p. 23 — 24.), quae 
eo major vel minor est, quo minor vel major reflexio *). Qua vero anguli indi- 
natione radii in superficiem diffuse reflectentem immittantur, hoc loco ad remis- 
sorum radiorum vim minimum quoddam valet. Praecipuum autem inter utramque 
reflexionem hoc interest, quod in diffusa illa calor diversi generis impariter ab 
uno eodemque corpore rejicitur. 

Quod et ipsum Mellonius invenit, cui in tota hac litterarum parte pro- 
gressus debentur maximi. Observavit enim, lampadis Locatellicae calorem vel 
libere ardentis vel camino vitreo instructae, itidem platini candentis et copri ad 
400* C calefacti ab alba superficie impari vi remitti 0- Metallicae tantum tabu- 
lae ab aspera sua superficie omnium fontium calorem pariter reflectunt *), in fu- 
ligine autem omnium radiorum diffusio vix sentiri potest ')• 

Attamen illud huc usque nondum investigatum est: 

num caloris in diffusa reflexione natura ita mutaretur, ut 
a calore non reflexo differret. 



PhUos. TranMCt. f. 1800. N. 19. — Gilb. Annal. XII, 542. sqq. 

*) An ezperia. Inqoiry cet. p. 459. i60. 

>} Annnl. de Cliini. et de Phye. hXXV, 337. eqq. — Poggend. Annnl. LU, 489-433. — 
DoY&B Repert. IV, 366. 

*) Rumford. Mdmolree eur Im cbalenr. — Abbandlungen 6b. d. Wfirae. p. 366. — Lenlie. 
An experim. inquiry cet. p. 96. — Melloni. Annal. de Cbim. et de Phye. LXXV, 337. m^. — 
Poggend. Annal. LU, 42S. 440. 583. 

*) Compt. rend. X, 544. — Annal. de Cbim. et de Pbye. LXXV, 337. eqq. — Poggend. Ajuud. 
XLIII, 284. LU, 439—442. 577. 580-582. — Dove^s Repert. IV, 366. 367. 

') Annal. de Chim. et de Pbje. LXXV, 337. sqq. — Poggend. Annal. LU, 500 — 683. — 
DoTO^s Repert. IV, 365. 367. — (cf. diaserUt. p. 23. not. 3. ezcept.) 

') Annal. de Cbim. et de Pbjs. LXXV, 337. eqq. — Poggend. Annal. LU, 431. 432. 439—443. 
577. 582. — DoTe'8 Repert. IV, 367. 



57 

QnB de re qaae equidem experimentft instituerim, jam hoc loeo deinceps 
desGribaflik Ac jam supra (p. 40.) dictum est, ad percipienda natorae caloris 
discrimina transmissionem per diathermana corpora multo praeferendam esse ab- 
serptioni. Quae quidem investigandi ratio quanta sit subtilitate, exemplis p. 45. 46. 
demonstratum -est 

Itaque eadem illa ratione hoc loco usus disqoisiTi, »num calor radians per 
•eadem diathermana corpora impariter transiret, si vel non reflexus sit, vei a 
•diversis corporibus diffuse reflexus. » 

Ac re vera non exigua apparuerunt discrimina. 

Acus enim, postquam lampadis Argandicae radiis ad 25^ declinavit, inter- 
posito spatho calcario, 3*",7 crasso, inter caloris fontem et thermoscopium , ad 
15%19 recessit. Quae nimirum 15^9 declinatio calore per spathum transeunte 
effecta est Sin autem diffuse reflexo a carmini tabula calore acus ad 25® de- 
flexa est: eodem spatho ibidem collocato inter tabulam reflectentem et pilam, 
acos tantummodo ad 22^,31 rediit. 

A carmino igitur reflexus calor, si rationem spectaveris, melius quam non 
reflexus per spathum calcarium transiit. Similia autem in aliis diathermanis cor- 
poribus apparuerunt. 

IHo autem, quem significavi, modo a permultis corporibus diffuse reflexos 
caloris radios, quod quidem ad illorum per diathermana corpora transitum perti- 
net, et inter se ipsos et cum non reflexis comparavi. Quorim experimentorum 
priusquam eventum significem, pauca mihi de ipsa investigandi via ac ratione 
praemittenda videntur. 

Ac primum quidem ut reflexus tantum calor ad thermoscopium perveniret, 
cavendam erat, ne ipsa corpora calefierent. Qood ita effectum est, ut tanquam 
latera imponerentur cubis metallicis, qui aquam continebant temperatura aSris 
drcamdati. Illa autem, quae inter se 'comparanda essent, corpora in diversis 
cubis collocavi, ut singula quam brevissimum tempos caloris exposita essent ra- 
diis. Ita vero id ipsum quod volui, effectum esse, quae sequuntur observationes 
demoBstrabunt: 

I. Calefactio superficiei, quae ad investigandum ab illa reflexum calorem, 
adhibitis tribus corporibus diathermanis*, per 4 minuta fuit exposita radiis, vix 
omnino thermoscopium afficit Remoto enim caloris fonte, dum ipsa superficies 
enndem ante pilam locum tenet, extemplo acus eo revertitur, unde primo pro- 
f ecta est 

Jam igitur declinatio directa radiatione effecta et quae ante singula cor- 

8 
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p^ra iiiterposita itnuo semper euoiiaata eat, Jntra illiid teoiporia qpntiimi fere 
albilo augetor» id qood haod dubie fieri oportebat, ai ad reflexoa radioa roflectea» 
tia corporia calor nagia niagiaque accederet 

Ceteniiii intra l^ft — i boraai qoiboa uoa obaervatiooum aeriea cooippAea- 
ditur quibusque cubi singuli ad sumniuiii quater caloris radiis esponm^nry aqoae 
temperatora radiatione noUo in cubo plus quam 0%9R. incrementi acdpit Qoae 
cum laterum pilam versua oblique coUocatonim calefactio tantummodo fere 1* de- 
clinationem efficiat, vitium illud, quod in ea inaeritur, quae poat corpora dia* 
thermana interposita observantur, dimidioa gradoa excedere nequit. Batenoa 
autem nomerorum, qui poatea indicabuntur, diacrimina certa babenda aont. 

3. Ezperimento vero aaepios iterato cum pogt corpora ioterpoaita eadem 
aemper acua declioatio obaervetor» aemper eadem caloris copia per illa traiurit 
Quodsi directa decUnatio in iterato experimento partim ipaorum reflectentiom 
corporum calore efficeretori acus post interposita coipora minus dedinare debe* 
bat, quam antea, quoniam calor ab illis emissua pro ratione minua bene per 
corpora illa transit, quam reflexua lampadis Argandicae calor, qoo ad id 
usus eram. 

y. c. Interposito vitro rubro quinquies acus ad 6*,25 — 6%5 receaait» vitro 
coeroleo ad 4%5, aluoBune ad 3^,5 — S^TS, si quidem calor a panno aammetico 
nigro reflectebatur aemperque ante corpua interpositum acos ad 13* deflexerat. 
Praeterea terna experimenta tantommodo 5 minutorum intervallo dirimebantori 
intra quod tempus cubua radiia non erat expositus. 

3. lidem et constantes numeri in transmissione apparent, adhibito, ot infra 
videbimus, uno eodemque corpore reflectente diversae asperitatis, qoamvia tum 
diversa caloria copia absorbeaturi et ipaa emitteretur diversa copia» niai nipedi- 
retur aqua^ quae in cubis inest ') 

Itaque exiatim0| hac ratione exhibita calefactionem auperficiei reflectentia 
satis iropeditam fuisse, ita quidemi ot reflexi caloris effectus non eo modo tnr- 
batua ait) cujus aliqua fuerit ratio habenda. 

Eadem vero et constans comparationi inserviens decUnatio, qoam.calore a 
diverais corporibus reflexo consequi opus erat, priusquam diathermana oorpora 



^) QuM omoia non fiant, si cubl aqua non Impleti caloris radiis ezponuntnr. Iptomni 
eaim calor tum acum multipllcatorit nonnullis gnidlbaf deflectit mlnultque decllnatlones post cor-> 
pora diatbermana interposita eo magii, quo migorem directae declinationis partem effetit. Atqn4 
boo quidem e lequeatiboa exemplit oerto eluoet. 
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inier soperficieiii reflectentem et pilain mterponerentnr , admote vel remoto aive 
tliemoscopio sive caloris fonte effici potuisaet. 8ed in otraqoe ratione pila ab 
omni aliena affectione defeadi non potuit, atque baec praecipua accederet diffi- 
caltas, vt inter reflexionem ab omni, qui a fonte proficiacitur, calore non reflexo 
monlretor. Qnare praestantiua mihi visum eat, declinationem illam efficere apte 
movenda et indinanda in Instrumentum superficie reflectente. Cum vero e re 
esset cognoscere, qua ratione calor in dlversis corporibos reflexione mutaretnr^ 
jam boc mibi accurate indagandum erat, an non mutata superficiei refleetentis 
ipsa positio diBorimen aliqood in caloris per diathermana corpora transitu effice- 
ret. Observatum autem est, v. c. interposito vitro rubro acum semper ad 15* 
recessisse, sive directa 34* declinatio ita exstiterat, ut cerussae superficies media 
distans 8'^ a thermoscopio, linea ejus perpendiculari sub angulo 4* in pilae axem 
longiorem inclinata, sive ita, ut eadem superficies distaos 9\1^^ linea perpendica- 
lari sub 58* inclinata, Argandicae lampadis calorem difi*use reflecteret. — Eadem 
constantia servata est in quacunque alia distantia aliaque inclinatione; neque mi- 
mis in qnacunqne superficiei magnitudine. 
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Qute ad id ipaaiB experimeata institoi, tabala ■eqnente contiDentar. - 
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Ex quo plane apparet, caloris diffose reflezi per corpora diatherraana trans- 
itum — intra fines quidem horum experimentorum — omnino noa pendere e 
distantia, inclinatione et magnitadine auperficiei reflectentia, dnmmodo eadem 
semper directa efficiatur declinatio. 

Positio aatem diathermanorum corporum pilam versus eadem erat, qaae in' 
ceteris experimentis, in quibus re vera transmissionem caloris fieri jam supra 
(p. 19. 20.) demonstravimus. 



lo prima autem earum observationom serie, quas ad examinaadam calorem 
a diversis corporibaB diffuse reflesum institai, eadem, que antea nsas sam lam> 
pade Argaodica, eadem semper olei altitudine, aSris dactu duplo, ellycbnio 
cylindrico, non vero camino instructa vitreo. 

Corpora vero, quae reflecterent calorem, ia certos qnosdam ordines distri- 
buta erant, ut diversa ratione certo inter se comparari possent; neque tamen id 
eo usque e&tensnm est, ut inter tpsnm experimestum conditionam matatio ti- 
menda foerit. 

Ac primnm quideni cum pigmenta nonnuUa iavestigarem , hand exigaa 
apparuerunt discrimina. Acus enim, quae directa lampadis io pilam radiatione 
(per diaphragma quoddam) ad 13* deflexa erat, interposito vitro rnbro, ad 6*,59 
rediit. Sin autem eadem 13° declinafio calore a cinnabari diffuse reOezo effecta 
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erat, aena, eodem Titro iaterposito , ad 7%04 renessit; ai a CBrmiBO, ad 8*,33. 
Beflexua igitur calor, pari ntriusqoe declinatione directa, meliua, quam non re- 
flexos; a canuiDO remissus meliua, quam a cionabari rejectus per vitrum rubmm 
traasit Simile in apatho calcario exstitit. Etenim lampadis radii non reflexi, 
per apathnm ad pilam pervenientea , acnm ad t5*,19 deflexerunt; a cinnabari 
reflesi ad 17*,8I; a carmino ad 32*,31^ direeta semper 25* declinatione. 

Quae vero diacrimina in aliis quoque pigmentis reflectentibus aliisqoe dia- 
thermanis corporibos apparnerint, conspectus, qni seqnitur, ost«idit. 
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Omnes autem et illae superficies reflectentes et quae postea significabun- 
tnr, forma quadrata erant lateris 8™. Qui rero numeri ad directam 13' declioa- 
tionem pertinent et hoc loco et nbicnnqne non disertis vcrbis dictum est, medii 
sant e senis experimentis, qui ad 25° declinationem, e quatemis 'J. Priores an- 



■) OitM ••terlsco " sotkiae ■UBt obaervalioaei, propler Ipaarnii dUcriailoa ■emoratu iigmme 
nat; qui ardioea hoc Bigao ~. propCer «eqiioa BUBOroa. 

*) Quare, cun directa decllaatlo de inlecro leHper obaerTata alt, prlanquna uovum allqnod 
diatkermaDum corpua iiitorpoQereinr (p. 31. 57—39,), priorea numerl ainguH e duodenla, poalerlorra 
«z octoDla in mulllpUcatore obterTBtlDnibua profecll aant. 
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tem nuflieri ia multiplicatore soiit observati, quem Scliellbaciiiaa) viriUustris- 

aimua, quae est ejus humanitas, mihi commodavit; poateriorea in meo (cf. p. 8. 4.), 

qoi tanta erat affectionis subtilitate, ut tum quoque directa oaloris reflexi radia- 

J tione majores efficerem declinationes, cum nondum e calefactione corpomm re- 

flectentium aliqua turbatio timenda esset Sexies vero experimenta illa tantum 
idcirco repetii, quoniam talia nondum antea institueram idque mihi summom esse 
videbator} ut certo ac manifesto mihi persuaderem, verane essent ea, qnae ob- 
servassem, atque intra quos terminos accurata. Postea autem cum jam exerci- 
tatior essem et aestate magis opportunis temperaturae conditionibus uterer, satifl 
mihi visum est, singula quater repetere. 

Quodsi id animadvertitur, calorem reflexum omnibus in exempUs illis (p. 61.] 
pro ratione melios transmitti, quam non reflexum, profecto neutiquam verendun 
erat, ne discrimina observata re vera inde fierent, qood ipsorum corporom re- 
flecteotium calor ad ipsius fontis radios accederet Ille enim, id qnod antea 
(p. 4S.) cognovimus, per omnia adhibita diathermana corpora minus bene transit. 
quam lampadis Argandicae calor. 

Ut unum tantummodo exemplom afferam: caloris radii a corpore qnodani 
infira 90* R. emissi, qui directam 25* declinationem effecerant, interposito spatho 
calcario acum ad 5%69 deflexerunt; a lampade emissi, eadem directa declinatione, 
interposito eodem spatho, ad 15%19. — Si igitur priores illi cum his conjoncti 
illam 25* declinationem efficiebant, interposito spatho calcario, minor declinatio 
quam 15*,19 debebat existere. Ut vero ad 22%31 augeretur — id quod v. c. in 
carmino observatum est (p. 61.) — eo modo fieri omnino non posset 

Neque vero alienum esse a nostra quaestione existimavi, eadem corpora 
diversi coloris inter se comparare. 

In quo apparuit, v. c. calorem a serico attalico albo et nigro, itemque a 
taffeto albo et nigro reflexum in transitu per corpora diathermana discemi non 
posse. Radii quidem ab omnibus his corporibos rejecti, vitrom nibrDai trans- 
eanteS) acum ad 7%54 — 7^58 deflexerunt, directa 13* dedinatione; per spathofl] 
vero calcarium iDis transeuntibos, cnm antea directa 25* decBnatio firissety acni 
ad 17*,12-*17*,50 declinavit — Contra reflexus a panno sammetico albo et nigrc 
calor per illa corpora diversissima ratione transiit. Etenim in albo e directnlS' 
declinatione > interposito vitro rubro, 8*,16 exstitit; in nigro aotem panno sam- 
metico 6*,5; interposito spatho calcario illic e directa 25* declinatione: 19*,62. 
kic 15*»5. 

Similes quasdam diversitates observatas esst in alius coloris panno sericc 



et uametiM, iadex, i|«i Mqnilnr, octendet idcmqae deceUt, qnae ait ratie iatcr 
reiexi ct neo reflexi ') caloris trutttan. 



n. 


Corponi 
ioierpaiita. 


M 

V 


m 

ilt 




DecIlDatio posl corpora laterpoa 










1 




>IUl>. 

11%». 






tafffta 

Tiridi. 


Ufftti 


pmt 


pu*. 


t» 


11» 






l^ 


Vilram 
rubruDi. 


13- 


7.00 


7^ 


7.54 


7,68 


7.50 


7,71 


7.58 


8.16 


6,71 


6.93 


6.87 


6J0 


«» 


1.4 


Vitnitn 
tofruJtum. 




5,19 


6,28 


5,84 


6,28 


5,21 


5,42 


3.33 


5,67 


4.73 


4,71 


m 


4,58 


«8 


1.4 


Aluincn. 




3.31 


3,96 


3,90 


4.13 


4,38 


4,08 


3,96 


5,86 


4.13 


W7 


4,13 


3,S6 


3.50 


4.4 


S*l gemmif. 


25' 


31,69 


23,12 


22,12 


33,12 


22^1 


22,38 


32,31 


31,69 


20,88 20,94 


51,(10 


9IIW 


10,H 


3,7 


Spitbuin 




13.62 


17.23 


17,12 


17,38 


17,13 


I8,3S 


17,50 


19.63 


15.62 


16,63 


16,63 


"■« 


ISjtO 


1.4 


C«*psunt. 




10.W 


14,19 


14,12 


14,13 


14,13 


13,23 


14.06 


18.75 


12,75 


14.31 


14,S5 


1JJ8 


19.31 



Neqne vero in aliis diversi cotoris coqioribaB comparatis aliter rea sese 
habet. A charta qaidem alba calor rellexiis directa 13' declinatione, interposito 
vitro rubro, declinationem S*,39; a cbarta nigra 6*,12 effecit; ■pstbo auten cal- 
cario interposito, directa S5* dedinatione, illic 19*,81, hic 13*,38. Qui naneri 
comparati cum illis, qui non reflexi calorls per corpora illa tranaitam significant: 
7*,46 et 14*,56 — oatendant, calorem a charta alba reflexum pro ratioae melias, 
a charta nigra rejectum minas bene per vitrum et Bpathnm tmnsire. £adem vero 
in ceteris diathermanis corporibus spparoerunt. Quas diversitatea simulque eas, 



') gii*d *ero ■unerl, pcrllDeBtn ad caloria nov rcncii p«r dialberaaBa corpora traBalluB, 
MB UdeBi ■DDt iB rariia iDdlclbna, causa haec esl, quod diTcrals dieboa, ergo diverni* cOBdilloDibu 
obaCTTaii auBt. iDulile aoiem fuiscet, illoa ad coHiouDea quaadaa BcnaDraa redlfere, quia diver- 
soran iDdicum Dumcrl DUDquam Invlcen latcr ae coliali aunl, udIus autem ejusdfmqae optiaie 
CMBparari poaauot. 



quae in calore ab alns ejusdem geaeris, aed diversi coloris corporibus reflexo 
observatae sont, tabula, quae sequitur, continet. 
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Neque minus in ejusdem coloris corporibus discrimina exstiterunt E 
tabulia quidem albia inter se comparatis reperi, calorem v. c. ab ebore diffnse 
rejectum, interposito vitro rubro, declinBtionem 7°,37j a panno sammetico albo 
remissum 9*,04 effecisse, directa utriusque declinatione 13°. Spatho autein cal- 
cario illic acus iude ab ii' ad 17°,44, hic ad 2I%31 recessit 

Jam sequitur conspectus ea continena, qnae in caloris a diversis corpo- 
ribus albis Teflexi transitu per illa corpora diatbermana observata sunt Quen^ 
si cum calore non reflexo comparaveris, ioveuies ab argento taatum noo laevi — 
gato calorem reflexum in transitu non distingui posse a calore noo reflexo. 
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Eadem vero, qua« in albU corporibus, Jn nigris quoque institui experi- 
nenta, in quibus apparuit, calorem v. c. a cbarta nigra reflezum, directa 13* de- 
cliDatione, interposito vitro mbro, acum deflexiflse ad S*,03, a lacca vero nigra 
rejectnm ad 10*,64. Caloris autem ab illa reflexi copia, qoae per apathum cal- 
carinm transiit* declinationem effecit 14*,75, ab bac vero remissi 20*,38, directa 
quidem 35** declinatione. A lamina tantum ferrea nigra calor reflesus eodem 
modo qno non reflezus per diatbermana corpora permeavit. 

Siogolas autem observationea baec tabula praebet: 
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Praeter carbonem vero ligneDm et fosBileiB tertiarium nulla alia superficies 
carbonaria satis caioris reflezit, qui transmissDs investigari potaerit Minima 
autem diffusio est in fuligine et carbone animali. Quo digniores memorata milii 
Tidentur eae matationes, quas calor ab illis carbonibns patitur. — A carbone 
enim foasili tertiario rejecti radii per vitnim rubrum et coenileum, alamen, sal 
gemmae, spathum calcarium, gypsum melius, contra a carbone ligneo reaisti 
per eadem corpora minus bene transennt, qaam lampadis radti noo reflexi. 

Qui sequuQtnr nomeri diversam notant caloris copiara reOeiam ab atra- 
meato Chtnensi, fuligine, carbone animali, carbone fossili, coaks, graphite, ita 
quidem, nt eundem ea corpora enmque quam aptissimum in fontem et pilara lo- 
cum teniierint ')- 



<) Itaqae qnme corporm lo *ialbiHaDi radioran observatione Disra sniit: ai csloreB ■pecU*, 
taDfnaiii quodaM i.colore" apparent 

*) y. G. ab alota Tarcicm nlgra lladent coDdllioalbus rcilexus calor declinmlloDeB 36' effedt. 
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Caloris autem radii a quibusdam ejusdem generis corporibus reflexi 
ratione non mutata per diathermana corpora permeabant 

Acus enim vitro rubro interposito ad 8^,08 — 8*^,17 declinavit, sive directam 
13^ declinationem calor lampadis Argandicae a betulae, sive a corticis suberei, 
sive mafaogani ligno reflexus efFecerat; spatho autem calcario interposito ad 
18*,50 — 18*,63, a quocunque horum corporum calor reflexus acum ad 25^ de- 
flexerat 

Simllia in metallis apparuerunt metallorumque mixturis, in quibus hoc prae- 
cipuom exstitit, ut calor a superficie eorum aspera difFuse reflexus in transitu 
distingui non potuerit a non reflexo: id quod cum eo consentit, quod a Mello- 
nio ') est propositum, inter metallorum superficiem asperam et calorem eandem 
esse rationem, quam inter alba corpora et lucem. — Acus quidem v. c. interpo- 
sito vitro rubro a 13* ad T'',^!— 7 ',75 rediit, et spatho calcario a 25' ad 15^33-. 
15*^08, sive flammae caloris radii non reflexi ad pilam perveniebant, sive difi*use 
reflexi ab auro, platino, hydrargyro, cupro, plumbo, aurichalco vel ab uUo alio 
metallo, vel ab alia qoadam metallorum mixtura. 

Quantus autem fuerit declinationum consensos in diversis et ligneis et me- 
tallicis tabulis omnibusque in diathermanis corporibus adhibitis adeoque majoribos 
dedinationibus directis, index, qui sequitur, ostendit 



>) Annal. de Cliini. et de Pbya. LXXV, 337 «qq. — Pog;gend. Annal. LII, 580. 581. 583. — 
Dove'i Bepert. IV, 326. 365. 367. — cf. diisertat. p. 23. not. 3 except ~ ibidem p. 56. not. 6. 
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Comparatas auteni a nonnullis plane diversi generis corporibus calov 
reflexus similes observationes praebuit atque ille, quem supra iavestigavi. 

A linteo quidem cerato rejecti caloris radii, per vitrum rubrum transeuntes , 
acum ad 7*,0 deflexerunt, ab erioxylo albo ad 6*,5, directa 13* decliDatione ; 
per spatbum vero calcarium transmissi illic ad 18*, hic ad 20*,8I, directa 23* 



Ceatia a ■armgre flavo et betolae 1%im> calor relexiw per diathermana 
corpera e —iii e pari ratione transit Uterqne enim, ilirecta 13* declinatione, ia- 
terposito vitro mbro, dedinationem 8*,04 — 8*,17 effecit; directa autem 35*decli< 
aatione, spathe interposito, 17*,63. Ab ntroqae vero bene differebat diffose re- 
lexns a metallica snperficie calor, qui item at oon reBexus, vitro interposito, 
acnm inde a 13* usque ad 7*,67, spatho a 35* ad 14*,44 deHexit 

Jam conspectns seqoens singulas comprehendit observatjoaes de calore et 
ab bis et ab aliis qnibusdam snbstantiis reflexo, adhibitis diversis illis dtather- 
manis corporibos. 
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Jam igitnr omntbus his obserratioBibus extra omnem dubitatienem est po- 
sitaBf calorem, si diffose reflezus sit, diversissime, ab aliis quidem 
corporibns magnopere, ab aliis nullo modo matari. 

Quas mntationes in curporibus non laevigstis es ipsorum asperitatis 
gradn non pendere, baec, qnae sequnntur, demonstrabunt. 

Semper enira, interposito v. c. vitro rubro, declinatio fit 7*,63 — 7*,75, ut- 
conqne Argandicae lampadis calor ad efSciendam directam 13* declinatiooem a 
snperficie lignea magia minuive aspera reflexus est. 
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Similia observaDtnr in ceteris dUthermaius corporibus. In metallicis vero 
tabulia, quarum diffuaa reflexio omnino nullam rim exereet in caloris per dia- 
tbermana corpora hacasque adbibita tran«{tum (cF. indicem p- 68.)> vel pertnde 
est, ntruiD specnlari saperGcie, an quolibet modo aspera adhibeantnr. Oe quibus 
et ipsis in conspectu aeqaeate bi nnmeri obserrati suot: 
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Ceterum mutata reflexi caloris per unnm qnoddam corpus diathermanum 
transmissio — id qaod exspectari potuit — omnino non pertinet ad ejasdem per 
aliud corpus transitum. 

Sane quidem a carmino (p. 61.) et panno sammetico albo (p. 63.) mnltis- 
qne aliis substantiis radii rejecti, si ipsorum vis eadem est, per sex ilta diather- 
mena corpora melius transeuot, quam non reflexi, a charta autem nigra (p. 64.) 
et carbone ligneo (p. 66.) reflexi minus bene per illa permeant, quam oon re- 
jecti. Sed tamen v. c. a panno sammetico viridi (p. 63.) calor remissus per 
alumen, spatbum calcarium et gypsum pro ratione melius, per vitrum robrum 
aeque bene, per vitrum coenileum et sal gemmae minus bene transit, quam non 
reflexi flaromae radii. Neqne alitCF res eveoit in aliis corporibna. — NonDulla 
qnaedam idgenus exempta, quae mihi maxime peculiaria videntur, in coospectum 



eonipOBiii, ia quo praecipue ii ordines, qui iisdem IHteris notati suDt, inter se 
comparati atagnlarem ratioaeiB praebent. 
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A panno aatem sanimetico albo rtflexi caloris radii per alumen et gypsum 
majore copia, per spathum calcarium pari, per vitrum nibrum et coeruleum, sal 
genmae minore tranaeunt, quam qni a carmino rejiciuntur. Caloris a stanno 
ozydato reflexi major copia per vitrum rubrum permeat, quam a matrice marga- 
ritarnm; per Titrum coeruleam, alumen, sal gemmae par copia; per spathum cal- 
carium et gypsnm miaor. — Similis est eorum radiorum ratio, qui caloris a lacca 
nigra et pannp laneo nigro reflexi transitum per illa corpora significant, A panno 
■ammetico purpureo et viridi rejecti radii per vitrum rnbrum et coerulenm, alumen, 
aal gemmae pariter, per spatlium catcarium et gypsum diversa ratioue transmit- 
tuntur. 

Longum rst, cetera quoque exempla accuratius enamerare, quibus — cnm 
umilia observata sint — illa comprobatar, quae supra (p. 18, 19.) significata est 



■) Ool noHerl llnn cratilore auiit •epvpkll, JBler le coHparKri ■oa p 



lex: calorii per diatbemana corpora tranutilin unice ez ipsoram natura pendere, 
aecunduin quam certos quosdam radios faciliui, quam alios transmittant 



Jam quaestio orta est, quae diversitates in caloria per diathermana corpora 
transitu existerent, si diversi caloris fontes abhiberentur. 

Quod ad investigandum praeter lampadem Argandicam usus snm platino 
candente (p. 10.), flamma alcoholis (p. 10.), cylindro metallico, qui quidem ita 
calefiebat, ut supra flammam lampadis imponeretur (p. 15.). Be vera autera 
caloris radios ab illis emissos diversi generis esse, ez impari cognoscimus ra- 
tione, qua per eadem diathermana corpora transeunt; quod idem videre licet ex 
hoc indice, cujus nnmeri ad diversas declinationes directaa pertinent 
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Ac primum quidem caloria reflexionem in iis observavi corporibus, quae 
antea discrimina praebnerant maxima. — Lampade quidem Argandica 
adfaibita bi numeri apparuerunt, qui propter uovum corporum ordiaem novis ex- 
perimentifl efficiendi erant. 
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Ez qao elacet, reflexo lampadis ealore acum ad 13® deflexam interposito 
Titro rabro ad 10® rediisae, carmino reflectente calorem; charta nigra ad 7®; vel 
in directa 20* declinatione, spatho calcario interposito, illic ad 16®, 75, hic 
ad 10®,5. 

Eadem si experimenta platino candente adhibito repetebantor, haec ob- 
servata sont: 
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A camiino igitur flamniae illiua calor reflezus, directa 13* deelinatione, in- 
terposito vitro rubro acum ad 5*,75 deflexit, a charta nigra, ceteria paribus, ad 
4%25; directa autem 20* declinatione, apatho calcario interposito illic ad 10*,75, 
liic «d 8*. 

Qoae 81 cum illis comparantur, qoae antea obaervata sunt, elucet, calorem 
aleoholis flammae a carmino et charta nigra reflexum, ai per vitrum robrom et 
apathum transeat, minus differre, quam iisdem conditionibus platini candentis 
calorem. Idem in ceteris diathermanis corporibus observatum eat, quaecunque 
corpora calorem reflexerant 

Sin vero cylindri ferrei fere ad 80*11. calefacti calor ab iisdem 
corporibua reflexus investigabatur, hi numeri reperti sunt: 
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Itaque tam a camiiDO et a charta nigra reflexas calor plane pariter pi 
trum rabnim et apatham calcarium transiit 

Uterque enim, directa 13* declinatione, interposito vitro rubro acai 
3%25 deflezit; directa autem 20* declinatione, spatho interposito ad 5%25 — 

Neque magis ab aliis corporibus reflexi caloris radii, si per aliud quoi 
corpus diathermanum transibant, aut inter se ipsi aut a non reflexis disi 
poterant. 

In hoc igitur caloris fonte post difi^usam reflexionem nuUa omnino discri 
observare licuit. 

Itaque his experimentis demonstratum est, mutationes eas, quas in refle: 
calor patiatur, adhibita lampade Argandica sane permagnas esse; platino 
dente minores; alcoholis flamma adhibita etiam minores; cylindro autem cale 
quacunque inter 20* et 90* R.') temperatura, omnino nullas. 

Quod ut accuratius perspectum haberem, illa, de quibus modo dixi, ei 
menta vel majoribus declinationibus directis repetivi. Numeri autem in ta 
quae sequuntur, compositi sunt. 



Quodsi cjliodrus nltra 90* calefactus est^ saDe jam in traositu caloris a diveraia 
Tibui reflexi apparent discrimlna. 
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6,08 


7,75 
27,00 


8,50 
26,75 


7,00 
26,25 


8,50 
27,00 


7,25 


6,92 


4,4 


Sal gemmae. 


30« 


27,00 


27,00 
22,25 


28,00 
24,00 


26,75 


27,00 


26,25 


3,7 


Spathom calcarinm. 




18,00 


21,75 


21,50 


23,50 


19,50 


16,50 
13,50 


22,75 


21,25 


19,50 


M 


Gypsum. 




14,25 


19,00 


20,00 


17,00 


18,00 


21,50 


15,75 


20,50 


18,00 


15,75 


3 

£ . 

S 8 


Corpora 
iiiterposita. 


per radia- 
irectam. 


Declinatio post corpora Interposita, sl calor platinl 

candentls reflectitur a 


Dedinatio 
tienem i 


metalle 

vel 
non re- 
flezus. 


gypto. 


carmi- 
no. 


cuprc 
•xy- 

dato. 


taffeto 
rubro. 


panno 

samme- 

tice 

albe. 


panne 

samme- 

tice 

nigro. 


cfaarta 
nigra. 


lana 
alba. 


Ugno. 


Untee 
cerate 
viridi. 


1,5 
J,4 


Vitnim rubnim. 


20» 


10,42 


11,25 


12,33 


11,50 


11,42 


10,75 
9,50 


10,50 


9,58 


10,83 


10,75 


10,75 


Yitmm coenileum. 




9,17 


9,75 


10,08 


9,83 


9,83 


9,00 


8,33 


9,33 


9,17 


9,08 


,.. 


Altmien. 




8,08 


8,17 


8,75 
18,50 


8,08 


8,33 


8,58 
18,00 


8,17 
17,50 


7,33 


8,58 


8,33 


8,17 


r 


Sal gemmae. 


20* 


18,13 


18,00 


18,00 


18,06 
12,50 


16,63 


18,00 
13,44 


18,00 
12,38 
10,63 


17,38 


" 


Spathiui calcarium. 




10,63 


12,94 
11,13 


14,81 
11,63 


12,88 
10,56 


13,63 


12,25 


9,69 


12,25 


1,4 


Gypsum. 




9,25 


10,69 


11,56 


10,38 


8,56 


11,13 


10,31 



Candenclo antem platini calorem non omne corpns Ita valebat reflectere^ ut major quam 
^* decUnatlo elficeretur. 
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h 

ti .5 

SB 

r 


Corpoim 
interposlta. 


tl 

9 ** 


Dedinati^ poat oorpora interposita, ai calor flammao 1 

alcoholls reikNititiir a 1 


aMtaHa 

val 

Mtt re- 

ileziia. 


gyp«». 


caraii- 

BO. 


cvpro 
ozy- 
dnto. 


UlTeto 
robre. 


paBaa 

unme- 

tico 

«Ibo. 


panBa 

tamme- 

tice 

Bigro. 


charta 
aigra. 


lana 
alba. 


,Iigae. 


UBtBB 
«iri4i. 


1,6 
1,4 
1.4 


Yitram rabmm. 


25» 


9,87 


9,87 
9,00 


11,G2 


11,37 


11,00 
9,62 


9,50 


9.87 


8,75 


9,50 


9,75 


10,12 


Vitmm coenileum. 




9,00 


9,87 


9,87 


8,75 


8,37 


8,25 


8,75 


8,37 


9,00 


Aliunen. 




5,50 


5,75 


6,00 


5,62 
20,37 


6,25 

20,50 
13,00 


5,50 
20,37 


5,62 


5,12 


5,60 


6,00 


6,12 


4.4 


Sal gemmae. 


a5« 


20,37 


20,50 


20,87 


20,12 


19,63 


20,50 


38,50 


20,25 


8,7 
1,4 


Spathum calcarium. 




11,75 


12,25 


14,13 
11,63 


13,75 


12,75 


12,25 


11,13 


12,87 


13,00 


12,25 


Gypsnm. 




9,50 


11,13 


11,12 


11,00 


10,50 


10,00 


9,25 


10,50 


10,88 


9,87 


•S.f 

9 S 


Corpora 
interposita. 


Declinatio per radia- 
tionem directam. 


Declinatio post corpora interposita, sl calor cylindri 

calidi reflectitor a 


metallo 

▼el 
non re- 
Qexus. 


gypso. 


carmi- 

BO. 


cupro 
oxy- 
dato. 


taffeto 
rulre. 


panBo 

samme- 

tice 

albe. 


panaa 

samme- 

tico 

nigro. 


charta 

nigra. 


laaa 

alba. 


Hgae. 


fiateo 
cerato 
▼iridi. 


1,5 


Vitrum rubmm. 


25« 


8,87 


9,00 
8,12 
6,32 


9,00 
8,00 
6,50 


8,87 

8,12 
6,50 


8,87 
8,00 
6,50 


8,87 


8,87 


8,75 
8,00 


8,87 


8^7 


487 


1.4 


Vitrum coeruleum. 




8,12 


8,12 


8,00 


8,12 


8,00 


8,00 


1,4 


Alumen. 




6,50 


6,62 


6,62 


6,50 
22,62 


6,62 

22,37 

1 


6,50 


6,02 


4,4 


Sal gemmae. 


30« 


22,50 


22,50 
9,63 


22,25 


1 
22,50 

9,63 


22,37 
9,63 


22,37 


22,50 


22,62 


22,37 


3,7 


Spathum calcarium. 




9,37 


9,63 


9,50 


9,50 


9,50 


9,50 


9,50 


9,63 


1,4 


Gypsum. 




10,50 


10,25 


10,38 


10,50 


10,38 


10,38 


10,50 


10,38 


10,38 


10,50 


10,50 
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Jm iteniiii ioAe apparet, ealoris in diffaaa reflezione miitatioDea 
non minos pendere e caloris fontium, qoam ex ipaorum^ quae illam 
reflectunt, corporum natura. 

Qaocum et iilad conjunctum est, quod caloria radiorum, qui quidem a di- 
Terais corporibua reflexi sunt^ mutuae quodammodo rationes mutantur. Argandicae 
quidem lampadis calor si a carmino reflectitar pro ratione minus bene^ quam qut 
a paano sammetico albo rejicitur per gypsum transit; platini autem candentis 
radii, ab iisdem illis corporibus remissi, per gypsum pariter permeant. Postremo 
alcoholis flammae calor a carmino reflexus melius, quam a panno sammetico 
albo per gypsum transmittitur. Idem vero paribus quidem conditionibus in gjrpso 
et lana alba abservatur. 

A taffeto autem rubro et cupro oxydato reflexus lampadis Argandicae calor 
impariter per aluminis tabulam transit; platini vero candentis radii, ab iisdem 
corporibus reflexi, pari ratione. 

Quae quidem exempla illam, de qua modo diximos, rem satis illustraverint; 
eadem vero similiter in aliis substantiis reflectentibus aliisque in diathermanis 
corporibus observata est. 



n. 

Jam boc postremo loco investigandum erat, num ea corpora, quae eandem 
vim in Argandicae lampadis radios exercent, h. e. quae ita illum reflectunt^ ut 
calor ab uno alterove rejectus eadem semper ratione per diathermana corpora 
transeat, ceterorum quoque fontium calorem ita reflecterent; ut ab ipsis rejecti 
radii pariter inter se ipsi per corpora illa permearent 

Ad qnod praeter lampadem Argandicam etiam platino candente, alcoholis 
flamma et cylindro calefacto usus sum, adhibitis ad reflexionem iis corporibus, 
qnoram aequalis ratio cum lampadis radiis praecipue singularis mihi visa fuerat. 

Index autem sequens eos continet numeros, qui in lampadis Argandicae 
caloris ab illis reflexi transitu per vitrum rubrum et coeruleum^ alumen, sal 
gemmae^ spathum calcarium^ gypsum observati sunt 
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ii 

1 ^ 


Corpora 
inter- 
poaEta. 


ii 

Ij 


Declinatlo poit corpom interposlta, •! calor lampadli Argandlcae reflectltur ab 


aectin. 
p. corp* 
interp. 
per rad. 
n. refl. 


argen- 
to. 


ferro 
nigro. 


•erice 
atta- 
lioe 
albo. 


•erico 
atU- 
lico 

nigro. 


taffeto 
albe. 


taffeto 
nigro. 


panno 
laneo 
cano. 


panne 
lanee 

nigro. 


P'«- 

mente 

•lei 

albo. 


lacca 
nign. 


corio 
flavo. 


alnto 

Tur- 

cica 

fuica. 


lana 
alba. 


lana 
rabra. 


einna- 

bari 

rubra. 


cupre 
eiy- 

date. 


1,5 


Yilnim 
mbrum. 


13* 


8,43 


8,43 
7,00 


8,39 


8,79 


8,79 


8,83 


8,83 


8,58 


8,50 


8,37 


8,62 


9,00 


8,83 


8,87 


8,94 


8,75 


8,50 


1,4 


Yitrnm 
coeruleum. 




6,92 


7,03 


6,83 


6,79 

5,29 
22,81 
19,62 


6,83 


6,88 


6,79 


6,63 


6,62 


6,62 


6,75 


6,58 


6,94 


6,94 


6,50 


6,50 


1,4 


'Alumen. 




5,66 


5,6! 


5,57 


5,29 


5,46 


5,29 


6,04 


5,92 


6,25 


6,12 


7,25 


6,92 


7,06 


7,12 


5,50 


5,50 


4,4 


Sal 
gemmae. 


25« 


22,19 


22,19 


22,12 


22,81 


22,81 
19,88 


23,00 


22,00 


22,00 


22,88 


22,88 
20,88 
16,88 


22,31 
19,25 
15,88 


22,44 
19,44 
15,88 


23,00 
20,56 
I7,S8 


23,00 


22,50 


22,50 


3,7 


Spathum 
catcarium. 




15,64 


15,56 
12,00 


15,50 


19,75 


20,00 
16,56 


19,12 


19,06 


20,94 


20,62 


17,50 


17,75 


1,4 


Gypsum. 




12,16 


11,88 


16,69 


16,62 


16,62 

• 


16,81 


16,88 


17,12 


17,81 


14,00 


14,00 





Unde videre lieet, calorem ▼. c. ab argeDto et ferro nigro reflexum, directa 
13* declinatione , interposito vitro rubro acum deflexisse ad 8^,39 — 8^43; 
directa autem 25® declinatione, spatho calcario ad 15^,50 — 15*,56. — Eodem 
modo et a pigmento olei albo et a lacca nigra rejectus pariter per vitrum rubrum 
vel spathum calcarium transit. Utroque enim illic acus a 13* ad 8*^37 — 8^62, 
hic vero a 25* ad 20*^94 — 20*^88 recessit. Neque ceteris corporibus diather- 
manis interpositis discrimina cernuntur. 

Neque magis Argandicae lampadis radii a serico albo et nigro, a panno 
laneo cano et nigro, corio flavo et aluta Turcica fusca, lana alba et rubra, 
cinnabari et copro oxydato reflexi inter se distingui possunt ullo eorum corporom 
diathermanorum. 

Qui vero nomeri in iteratis his exemplis de platini candentis reflexo 
calore sunt observati, in tabula sequente leguntur. 



>) Qui nomeri crafiiore Unea eegregati snnt, inter ee conipararl non poseant. 
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4.i 


Corpora 

laCarpo- 

ilta. 


h 

M 

11 

1*^ 


DeeiiMitio poot corpora iiUerpooitay ■! calor pUtiai can^ontii reflooUtiir ab 


MWL 

p.corp. 
iattrp. 
ptrrtl 
ii.rtO. 


argto- 

to. 


ftrrt 
nigrt. 


itrict 
•ttt. 
lico 
tlbo. 


•triet 
atta. 
lict 

■igrt. 


tafftto 
albt. 


tallBto 
aigrt. 


panno 
lanto 
caao. 


panno 
lanto 
nigro. 


P»l- 

■itnto 
olei 
albt. 


lacea 
■igra. 


corio 
flavt. 


aloU 

Ttr^ 

doa 

ftica. 


lau 
alba. 


l«a 
itbra. 


• 

rnbra. 




M 


Yitmm 
rabnmi. 


13« 


7,00 


7,00 


7,00 


8,50 


8,50 


8,50 


8,50 


8,19 


8,25 


8,50 8,50 


8,56 


8,58 


7,50 7,58 


8^ 


Ml 


M 


Vitnim 
coemleain. 




6,00 


6,00 


5,87 


7,00 


7,00 


7,00 


7,00 


6,75 


6,81 


6,81 


6,87 


7,38 


7,44 


6,50 


6^ 


6,94 


6^6: 


M 


Alomen. 




3,66 


3,66 


3,66 


4,75 


4»75 


5,00 


5,00 


5,69 


5,63 


4,81 


4,75 


6,00 


6,00 


4,50 


4,58 


3^75 


VI 


Sal 
gemmae. 


30* 


18,13 


16,13 


18,30 


17,87 


17,87 17,87 


17,87 


17,37 


17,50 


17,62 


17,75 


17,75 


17.87 


16,87 


16^75 


17,87 


17,71 


V 


Spathum 
calciriimi. 




10,63 


10,63 


10,50 


12,50 


12,50 


12,50 


12,50 


11,50 


11,50 


12,37 


12,25 


12,50 12,25 


11,50 


11,50 


12,25 


l^ 


M 


Oypsum. 




9,35 


9,00 


8,88 


10,50 


10,50 


10,37 


10,50 


9,63 


9,75 


10,25 


10,37 


10,50 


10,62 


937 


9,75 


10,25 


1(^26 



Ne hic qnidem in caloris , a corporibos inter se comparatis reflexi , transitu 
nUa apparent discrimina. Acus enim, interpoaito vitro robro, a 13' ad 7* recedit, 
apatho aatem a 20* ad 10^63 — 10 %5, aive non reflexmi eat platini candentis 
calor, sive ab argento vel ferro nigro diffuae reflexna. A pigmento olei albo et 
lacea nigra rejecti radiii directa 13* dedinatione , per vitrum rubrnm transeuntes 
acum ad 8*,S deflectunt; directa autem 20* declinatione , per apathum calca- 
rium transmiasi ad 13,*25 — 12%37. Similia in vitro coeroleOy alumine, salo 
gemmae, gypso apparent Cetera autem, quae in conspectum sunt composita» 
quoad qoidem unum idemque par efficiunt, et ipsa platini candentis calorem ita 
reieetunt, ut per diathermana corpora pari ratione transmittatur. 

Idem vero consensus, id quod e seqnentibus eiucet observationibus, in 
reflexo aleoholis flammae ealore cernitur. 



11 
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1 " 


Corpon 
intei^ 
porit*. 


1 

1| 

ll 


DeelJoatio po«i corpom IntciTooiUiy si calor flammfto aleoholia refleotieair ab 


declh. 
p. cerp. 
interp. 
perrad. 
n. refl. 


•rsen- 
te. 


lerro 
nigro. 


serieo 

atta- 

lico 

albo. 


serieo 

atta- 

lico 

nigro. 


taffeto 
albo. 


taffeto 
nigre. 


paano 
laneo 
cano. 


panno 

lanee 

nigre. 


P««- 

mento 

olei 

afto. 


lacon 
nigra. 


corio 
flavo. 


alata 
Tnr. 

cica 
fttsca. 


laaa 
alba. 


laiia 
ffnbn. 


_• 

bari 
mbm. 


dnle. 


M 


yitrum 
rubmin. 


13* 


437 


4,87 


4,87 


7,87 


7,87 


7,87 


7,87 


6,90 


6,50 


7,42 


7,42 


7,90 


7,90 


7,29 


733 


437 


4,87 


Vitrum 
loetaleum. 




4,00 


4,08 


4,20 


7,26 


7,25 


7,25 


7,25 


5,67 


5,67 


6,66 


6,98 


6,50 


6,90 


6,42 


6^90 


4,29 


4,35 


1,^ 


Alttmcn. 




2fi0 


2,90 


2,90 


9,50 


9,50 

19,00 

9,90 


6,50 


5,50 


4,50 


4,58 


4,83 


4,79 


5,50 


9,37 


933 


533 


335 


S,13 


«.7 


Sfld 
gemmte. 


ao* 


njM 


15,90 


19,90 


15,29 


15,00 


15,25 


14,75 


14,75 


16,00 


16,00 


15,00 14,75 


15,00 19^25 


16,12 


16,00 


Spatlnim 
eaicariiim. 




s,6d 


8,38 


8,13 


9,63 


0,50 


0,38 


9,00 


9,00 


9,50 


9,90 


8,90 


8,63 


937 


9^90 


9,87 


9,87 


hi 


Gyprom. 




7,00 


7,25 


7,37 


7,87 


7,90 


7,50 


7,90 


7,12 


7,25 


8,37 

• 


8,37 


7,90 


7,90 


7,50 


7,90 


737 


737 



Acus enini) teterposite ▼itro mbro, ad 4^,87 recessit, ihre directa 13* 
declinatio flammae calore non reflexo, aive refecto ab argento vel ferro nigro 
effecta est; apatho aotem caicario interposito, ad 8*,63 — SVS^ m qindem 
directa 30* dedinatio iisdem atque ratea conditionibvs prodierat — Beflexns 
antem a pigmento oiei b1I>o et lacoa nigra calor, interposito vitro roJirOy aeom 
inde a 13* ad 7%42 redegit, spatho inde a 20* ad 9*,5o — Neqoo minoa^ si 
eetera diathermana adliibentnr corpora, in illis, quae reflectnnt cahNrem^ corpo- 
ribna eadem nuaierotmn apparet aeqaoiitaa: qnae quanta sit in ceteria qooqne, 
nnde calor reflectitur, paribus, ex ipsis^ qnos notavimus^ nomeris iatell^tor. 

Neque vero exspectandom erat, adhibito cylindro ferreOi io quo vel maxum 
aliorum fontiam reflexi caloria discrimina evanescdnt <p. 76, 78), fbre ot in his 
exemplis diversitates existerent. Qood qnidem observatione comprobatnm eat. 
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H 


Corfoni 
iBter- 
poaita. 


1 

IJ 

Q 


DecliiuiUo poit corpora Interpoalta, al calor cyllndrl calidl reflectltur ab 


declin. 
p. corp. 
ioterp. 
perrad 
n. refl. 


arten- 
to. 


ferro 
nigre. 


serico 
atu- 
lico 
albe. 


serico 
atU- 
lico 

oigre. 


taffeto 
albo. 


taffeU 
oigro. 


panno 
laneo 
cano. 


panno 
laneo 
nigro. 


P'«- 

mento 

olei 

albo. 


lacca 
nigra. 


corio 
flavo. 


alaU 

Tar- 

cica 

fusca. 


lana 
alba. 


lana 
rabra. 


cinna- 

bari 

mbra. 


cupre 
eiy- 

dato. 


I^ 


Vitrum 
rubmiiL 


W 


3,25 


3,25 
3,25 


3,38 


3,25 


3,25 


3,25 


3,25 


3,50 


3,50 


3,50 


3,50 


3,50 


3,50 


3,50 


3,50 


3,25 


3,25 


M 


YiUrum 
coeruleam. 




3,38 


3,25 


3,00 


3,25 

1,50 

22,50 

10,00 


3,25 


3,25 


3,00 


3,00 


3,25 


3,25 


3,00 


3,25 


3,50 


3,23 


3,25 


3,25 


1,4 


Alumen. 




1,50 


1,50 


1,62 


1,50 


1,50 
22,50 
10,00 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 


1,50 


1,75 


1,75 


1,50 


1,62 


1,50 


4,4 


Stl 
gemmae. 


30* 


22,25 


22,50 


22,50 


22,50 


22,75 


22,25 


22,50 


22,25 


22,50 


22,50 


22,50 
9,50 


22,25 22,25 


22,75 


22,50 


3,7 


Spathimi 
calcariiui. 




10,00 


9,75 


9,75 


10,00 


10,00 


10,00 


10,00 


10,00 


10,00 
10,25 


9,75 
10,25 


9,50 


9,75 


10,00 


10,00 


1,4 


Gyptum. 




10,50 


10,50 


10,50 


10,50 


10,50 


10,50 


10,25 


10,00 


10,00 


10,50 


10,50 


10,50 


10,25 


10,50 


10,50 



Semper qoidem, vitro rubro interposito, deelinatio 3^,25 — 3%5 observatur, 
spaiho autem 9^,5 — 10®, sive directa illic 13®, hie 30* declinatio cylindri calore 
non reflexo, sive reflexo ab ullo eorum, de quibus diximus, corporum efi^ecta 
est. — Similia in reflexi caloris per cetera corpora diathermana transitu eveniunt. 

Itaque illa corpora, quorum reflexio pariter afScit lampadis Argandicae 
radios, et ipsum ceterorum fontium calorem pariter reflectunt. Calor enim r^- 
jectas ab argento et ferro nigro, a serico albo et nigro, panno laneo cano et ni- 
gro^ a pigmento olei albo et lacca nigra, corio flavo et alutaTurcica fusca, a lana alba 
et robra, cinnabari et cupro oxydato, si transitum spectes per omnia hucusque 
adhibita corpora diathermana, in singulis illis paribus semper idem apparet. 

Ceterum priorum tabularum (p. 73 — 78) numerl, qui reflexi diversorum 
fontiom caloris discrimina praebent, e quaternis sunt medii, posteriorum (p. 80 
*-83) e binis experimentis. Hoc autem sufficere mihi visum est, quoniam hoc 
loco binbrum tantummodo corporum accurata agebatur comparatio; praeterea 
aequalltas omnino minus fallax esse videtur, quam diversitas. 

In conspectu, qui sequitur, ad ordines composita sunt ea corpora, quae 

ealoris radios diffuse ita reflectunt, ut transeuntes illi per vitrum rubrum, vitrum 

eoenileum, alumen^ sal gemmae, spathum calcarium, gypsum inter se destingui 

11» 
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non possiot. Primi taDtam ordiiiis corpora 
discemi a calore non reflexo neqneat. 



caloreni ita rejici— t , vt ui traBoata 
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Haec autem, quae seqnnntor, unias ejosdemqne ordinis corpora non qnidem 
plane eandem inter se rationem in hac re praebent, sed tamen simillimam: 



11. 


12. 


13. 


14. 


13. 


16. 


17. 


carBinoB. 


paDDUS 


cerossa. 


paDDUs sam- 


charta nigra. 


carbo 


taligo. 


rubia tincto- 
ruB rosea. 


sammeticus 
albus. 


pigmcDtnm 
coeruleum 


meticns ni- 
ger. 


▼itrnm ni- 
grum. 


fossilis. 
coaks. 


carbo ani- 
BuOis. 


tapetum 

laneum ru- 

bmm. 


laaa alba. 

tapetum 

laoeum vi- 

ride. 


Disbachicnm. 


lintenm cera- 
tnm viride. 




graphltes. 
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Sed cum nallo inorum ordioQm) qaod qoidem ad calorem reflezam attioeti 
haec corpora conjungi poaaant: 



ultraBiari- 
nam. 


•tannum 
ozjdatum. 


quercitannaf 
ferricui. 


atramentum 
Chinense. 


taffetus 
ruber. 


taffetus 
vlridii. 


pannua iam- 

meticus pur- 

pureui. 


pannas aani- 

meticua liel- 

volui. 


pannus sam- 

meticus viri- 

difl. 


aluta Tarcica 
nigra. 


pannui 

Mancuniacui 

llnscui. 


matriz 

margarita- 

mm. 


ebur. 


carbo ligneui. 


carbo fossilii 
tertiariufl. 



3. 

Exatitit autem quaestio gravissima, quomodo illae explicandae eaaent 
mutationea, quae in caloris reflexione observatae aont. 

Ac duo quidem omnino cogitari poterant: aut enim radii ipsi ita mutabantur, 
nt per unum alterumve corpus majore vel minore copia permeare possent, aut 
causa fuit absorptio, ut hoc verbo utar, eclectica, cui alii aliis magis subjecti 
essent; quod quidem posterius secundum Baden-Powelli ') et Bf ellonii ') 
experimenta sane verisimillimum esse videbatur. Quodsi prius illud ponitur, reflexi 
caloris discrimina in ipso demum per diathermana corpora transitu apparere po- 
terant; si posterius, jam ante transitnm cognosci debebant exilia vi, qua diversi 
caloris radii a diversis corporibus reflexi sunt; reflexi enim caloris vi contraria 
semper absorptionis vis exprimitur. (p. 56, not. 4). 

Quae quidem res experientia hoc modo dijudicata est. 

Observatum erat, v. c. a carmino reflexum calorem melius, quam a cin- 
nabari rejectum per vitrum rubrum et spathum calcarium transmitti (p. 61). 
Quod si inde factum est, quia caloris per ea corpora male transeuntis majorem 
partem carminum absorberet, quam cinnabaris: carminum necesse fuit pro ratione 
eo minus caloris reflecteret, quo plures a fonte quodam ad ipsum pervenissent 
radii, per vitrum rubrum et spathum calcarium male transeuntes. 

Constat autem, cylindri calefacti calorem multo deterius quam lampadis 
Argandicae per vitrum rubrum et spathum calcarium transire (p. 72). Itaque, 
si caloris in reflexione mutatio re vera absorptione quadam eclectica erat efi^ecta, 



') cf. distertat. p. 23, not 9. 
') cf. ditiertat. p. 23, not 3. 
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jam carmnam, si cam donabari comparaTeria^ cyliadri caloris pro ratione minua 
reflectere debebat, quam lampadia Argandicae. — Atqoe boc qmdem observatione 
comprobatum eat Nam si Argandicae lampadia calor a cinnabari reflectebatur, 
certa quadam tabulae reflectentis indinatione, acus ad 29%75 declinavit, ai a 
carmino — eadem tabulae magnitudine eademque in pilam et fontem incUna- 
tione — ad 18%5. Contra cylindri calor, com quidem a cinnabari reflexua 
eandem 29%75 declinationem effeciaset, a carmino plane iisdem conditioniboa 
rejectus acum tantummodo ad 14*^37 deflexit A carmino igitur reflexi caloris 
via re vera minuebatur: id quod antea coiqectatum est. 

Similia in ceteris exemplia observata sunt Scimus quidem, a cbarta alba 
reflexum calorem multo melius quam a nigra rejectum per vitrum rubrum et 
spathum calcarlum transire (p. 63,64). Quod si eclectica absorptione factum est, 
necesse fuit, charta alba, secundum ea, quiie paulo ante diximus, calorem cy- 
lindri, unde praecipue radii per vitrum rubrum et spathum calcarium male trans- 
euntes emittebantury si cum charta nigra comparaveris, pro ratione deterius 
reflecteret, quam lampadis Argandicae calorem. In charta autem nigra contrarium 
fieri oportebat, ita quidem, ut deteriusi si cum charta alba comparaveris^ calorm 
lampadis iDa reflecteret. Quod re vera factum est A charta enim alba reflexus 
lampadis calor acom ad 21*,25 deflexit, a charta nigra iisdem conditionibus ad 
18*; contra cylindri calor, qui a charta alba reflexus declinationem 24^25 
efi^eciti a charta nigra rejectus ad 34 ^^S acum avertit. Itaque plane contraria 
ratio evenit. 

Quodsi caloris radii, a duobus corporibus reflexi, in transitu inter se di- 
stingui non poterant, v. c. a serico attalico albo et nigro rejecti| qui pariter 
per omnia adhibita corpora diathermana transmittuntur (p. 62, 63, 80 — 84), 
idque eo effectum est, quod utrumque caloris radios pariter absorberet: ia 
otroque virium, quibus reflectebant calorem, ratio necessario eadem et constans 
permansit vel in diversissimorum fontium radiis. Atque id ipsum experimento 
manifesto comprobatum est. — Argandicae quidem lampadis calor reflexus a 
serico attalico albo declinationem 31* effecit, a nigro 27%5; cylindri autem 
calor illic 27*,25, hic 23*,5. Album igitur sericum attalicum omne caloris 
radiorum genus eadem ratione melius reflectit, quam nigrum. 

Corium flavum et aluta Turcica fusca, quae et ipsa calorem ita rejiciebaot, 
ut per diathermana eorpora plane eodem modo transiret, (p. 64, 80 — 84.) 
et Argandicae lampadis et cylindri calorem eadem vi reflexerunt. In lampade 
enim utrobique declinalio 28',37 — 2S*,5 observata est, in cylindro 18^75. 
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Qaae ut etiam certiora redderem, praeter iUos caloris fontes platinom 
qaoque Gandens et alcoholis flammam adhibuii qaomm calor ab omnibas re- 
flecteretar corporibas antea investigatia , iis qnidem, qaae eadem essent magni- 
tadine (forma qnadrata^ latere 8"*). 

Experimentam vero ita institatum est, ot corpora ea^ quae perpendicularis 
ipsorum lineae 33^ inclinatione in axem thermoscopii longiorem, media inde 7" 
distabanty a caloris autem fonte 4k'\5, deinceps quatuor illis exponerentur fonti- 
bus dedinationesque obserrarentur , quae calore ab illis reflexo evenirent. 

Quas quidem, e binis observationibus medias (easqne certas usque ad 1%5), 
in kis, quae sequuntar^ tabulis composui. 



I. 










Declinatio, 


directa radiatione effecta, si calor reOectitar a 








cf. 

p* 

61. 


Caloris fontes. 




ceroflM. 
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rabia 

tiaeltnuB 
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cimiabari 
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pigmtQtt 

riridi 
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cbrtauct. 


pigMtatt 

ctervltt 

DiabM^Uet. 




Ltmpts ArgindicjL 


33,37 


19,50 

* 


19,00 


89,75 

* 


30,50 


81,75 


83,50 


16,50 


aaj 


Platinum cindens. 


14,00 


10,13 


10,37 


17,50 


11,50 


13,13 


13,13 


9,68 


13.1 


Flamma tlcoholis. 


20,00 


14,35 


14,50 


36,75 


16,63 


18,35 


19,13 


15,37 


1»,1 


Cylindrus calidus. 


31,87 


14,37 

* 


16,00 


29.75 

* 


16,87 


30,13 


18,75 


15,37 


IV 


II. 
cf. 

63. 


Caloris fontes. 


Declinatio, directa radlatiene effeota, si calor reflectitar a 


terie* 

atUliM 

alb«. 


ttric* 

attalio* 

nigrt. 


tafftt* 
albt. 


taffttt 
rabrt. 


taffttt 
Tiridi. 
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paaao 
» Mnnefict 
parpurtt. 


paaat 
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btlrtlt. 


pMat 
▼iridi. 


paaat 

_ ^t 




Lampas Argandica. 


ZlfiO 


37,50 


87,50 


37,00 


35,50 


35,00 


1937 

* 


19,75 


19,50 


19,85 


18^2$ 




Platinum candens. 


14,35 


13,25 


13,00 


11,37 


11,50 


11,25 


8,50 


9,50 


9,50 


9,50 


S^ 


10, 


Flamma alcoholis. 


1937 


17,37 


16,34 


15,35 


15,37 


14,37 


10,50 


13,13 


11,37 


11,75 


11,13 


H 


Cylindms calidus. 


27,35 


33,50 


22,00 


19,75 


19,75 


19,00 


15,87 

* 


17,87 


17,00 


17,87 


I6,S5 


81, 

• 
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ni. 



cf, 

p. 

64. 



Col«ris fontes. 



Lampas Argandica. 



Platmujn candens. 



Flamma alcoholifl. 



Gylindrus calidos. 



IV. 



Gf. 
P- 

65. 



Calorii foBtos: 



Lampas Argandica. 



Platinnm candens. 



Flamma alcoholis. 



Oylindmfl calidiUi 



Declinatioi direcUi radiatione effecta, ei calor reflectitnr a 



charta 
alba. 



21,25 

* 



11,75 



14,50 



24,25 



charta 
coerulea. 



19,13 



11,13 



13,63 



charta 
aigra. 



18,00 



12,87 



18,12 



22,25 



tapet* 
laoee 
mbro. 



20,50 



8,12 



10,25 



34,50 

* 



11,25 



tapete 
lanee 
▼iridi. 



tapete 

laaee 

coemleo. 



19,50 



7,87 



10,62 



12,12 



19,50 



7,75 



10,37 



12,00 



lana 
alba. 



23,62 



10,00 



12,75 



13,75 



laaa 
mbra. 



23,75 



9,00 



12,00 



12,75 
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DecUnatio, directa radiatione effecta, si calor reflectitnr a 
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ezydato. 
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27,87 



senco 
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albo. 



taffeto 
albe. 



28,00 



12,50 



15,12 



29,25 



24,75 



11,50 



13,75 



27,75 



panno 

sammetico 

albo. 



17,12 



7,87 



9,25 



18,75 



charta 
alba. 



24,00 



10,75 



13,62 



26,50 



eriozylo 
albe. 



21,50 



10,37 



13,25 



22,75 



lana alba. 



19,00 



* 



8,37 



11,37 



21,00 



ebere. 



18,25 



9,75 



•Oento 



621,25 



50,75 



13,50 



28,50 



50,00 



72,50 



V. 



e£ p. 



VL 



cf. p. 
67. 



Calorli 
fontes. 



Declinatio, directa radiatione effecta, si calor reflectitur a 



capro 
daU. 



ipier- 

dtann. 

fenri- 

co. 



lacca 
nigra. 



senco 
atta. 
lico 

nigro. 



Uffeto 
nigro. 



paano 



metico 
nigro. 



charta 
nigra. 



panno 
laaeo 
aigro. 



alaU 

Tar- 

cica 

nigra. 



Titro 
nigro, 



ferro 
aigro. 



car- 

boae 
ligaeo. 



carbo- 

ae 
fouili 
tertia. 

rio. 



atra- 

mento 

Chi. 

aeasi. 



fuli. 
giae. 



carbo- 

ae 

aai. 

mali. 



carbo- 

ae 
feuili. 



phite. 



Lampas Argandica. 



25,50 19,75 



Platinnm candens. 



Flinuna alcoholis. 



Cylindms calidos. 



13,12 



15,25 



27,50 



21,25 



9,37 



11,75 



11,50 



14,37 



18,00 



21,75 



25,00 



12,37 



16,50 



26,00 



22,75 



21,00 



21,00 



10,25 



10,25 



13,37 



13,00 



13,87 



18,12 



21,75 



24,75 



33,50 



22,00 



26,00 



10,37 



14,00 



12,87 



16,75 



21,75 



28,25 



18,75 



30,00 



19,00 



11,75 



18,75 



10,00 



14,25 



27,50 



12,50 



29,25 



47,75 



16,50 



19,50 



6,00 



2,80 



1,90 



7,80 



5,10 



7,05 



9,50 4,00 



1,50 



1,75 



2,50 



2,75 



%» 



10,50| 4,50 



2,00 



1,75 



4,25 



3,00 



4,00 



13,00|l0,50 



3,50 



3,50 



7,50 



6,00 



7,00 
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VII. 












1 


n^.i 


t^^^tt^ 


.ll*.AJ 


m.t^ 




ii.*i^_ 


.^ ^er^^, 


i^ >t 


^^1 




_^a^.. 


.Af*^_ ^ 








1 


cf. p. 
H8. 


Caloris fontes. 


VCVlllMiblU 


f direCis riHiiauvuo cuvvMSy «i cojvr rcuccuiur ■ ■ 


ligao 
betnlae. 


cortice 
sabereo. 


ligno 
mahogani. 


anre. 


argenta 


plambe. 


argento 
novo q. d. 




.... 1 


erioiylo 
albo. 


linteo 
cerato 
viridi. 


paaao 

samaetico 

nigre. 


VIII. 


Maacn- 
aiace 
fiisce. 


cf. p. 
69. 


Lampis Argandica. 


31,00 


33,62 


28,50 


64,00 


63,25 


42,50 


55,00 


21,00 


25,75 


21,00 


22,87 


Platintun candens. 


12,62 


14,25 


12,12 


52,00 


50,75 


32,00 


43,25 


8,50 


11,12 


11,00 


10,12 


Flamma alcoholis. 


15,62 


18,62 


13,62 


51,00 


50,00 


31,50 


42,50 


11,25 


15,00 


14,00 


14,50 


Cylindrus calidus. 


21,12 


25,62 


19,50 


72,75 


72,50 


59,00 


67,25 


13,12 


15,00 


16,00 


17,00 


cf. 
P. 

73. 


Caloris fontes. 


Declinatio, directa radiatione effecta, si calor reflectitur a 1 


RT»*»- 


rarmiao 


cvpro 
1 
* oxy- 

dato. 


Uffeto 
nibro. 


panno 
saa- 

aetico 
albo. 


panno 

sam- 

metiro 

nigro. 


cliarta 
nigra. 


laoa 
alba. 


ligno. 


linteo 
cerato 
Tiridi. 


argen* 
to. 


ferro 
nigro. 


P»«- 

aento 
old 
albo. 


larca 
nigra. 


cinna- 
bari . 
rubra. 


capro 

OXJ- 

dato. 


cf. 

P. 

80. 


Larapas Argandica. 


22,30 


20,00 

* 


22,50 


23,75 


16,50 


19,00 


18,50 

* 


18,12 


1 25,12 
15,50 


16,75 


61,75 


30,50 


2L75 


18.75 


29,50 


22,50 


Platinum candens. 


16,50 


14,50 


16,50 


14,37 


10,75 


12,87 


16,50 

* 


11,87 


13,50 


51,00 


23,5o| 12,25 


11,25 


21,37 


16,50 


Flamma alcoholis. 


12,37 


11,25 

* 


14,37 


13,75 


10,00 


13,37 


13,87 

* 


10,62 


15,25 


11,75 


50,50 


23,50 


15,00 


14,37 


22,12 


14,37 


Cylindrus calidus. 


27,25 


17,62 

* 


27,50 


21,50 


15,75 


22,50 


30,87 

* 


17,63 


27,62 


21,50 


72,50 


49,00 


26,80 


24,50 


37,00 


": 



Quo8 nameros si cum illis comparaveris , qui in caloris a corporibua illis 
diffuae reflexi transitu per diathermana corpora aunt observati, jam haec apparent: 

1. Corpus quoddam, calorem ita reflectens, ut melius quam ab alio quodam 
rejectus per vitrum rubrnm et coeruleumi alumen, sal gemmae, spathum calcarium, 
gypsum transeat, ai cum hoc comparatur, semper lampadis Argandicae calorem 



Bz hia igiftw corporibua faligo et carbo aainialie (cf. p. 88.) onine caloria radioniBi 
geBae Biainui rl reflectunt; praeter ea tantumaiodo coaks, graphites, carbo fostiiis exiguam pro 
ratione difliieioneia ostendunt et quae a caloris natura pendere non fideatur. Haec igitur aola, si 
quideni et ▼iaibiiea et caiefacientet radioa apectae, nnlgrk^ corpora exittinari poterunc. 

12 
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optime reflectit, tam platini eandentis, minore vi alcoholis flammae, cylindri mi 
nima. In quo simul contrarium illod expressum est: corpus quoddam, a qui 
reflexus calor, si cum alio comparetur corpore, minus bene transmittitur, Ar 
gandicae lampadis radios pfo ratione vi minima, platini candentis melius, alco 
holis flammae majore vi, cylindri calorem maxima reflectere '). 

(Cf. pannum sammeticum album et nigrum, p. 63. et 87.; carbonen 
ligneum et carbonem fossilem tertiarium, p. 66. et 88.; carminum e 
chartam nigram , p. 73. et 89.) 

2. Corpus quoddam, unde ita calor rejicitur, ut per alia corpora diather 
mana melius vel pariter, per alia roinus bene quam ab alio quodam corpore re 
missus transeat, si cum altero comparaveris, nunc hujus nunc illius fontis radioi 
majore vi reflectit 

(Cf. tafi^etum rubrum et viridem, p. 63. et 87.; laccam nigram ettaffetun 
nigrum, p. 66. et 88.; gypsum et cuprum oxydatum, p. 73. et 89.) 

3. Duo corpora, quae ita calorem reflectunt, ut per diathermana corpon 
pariter permeet, etiam omnium fontium radios eadem semper, qua unius fontis 
virium ratione rejiciunt. 

(Cf. sericum attalicum album et nigrum, p. 63/ et 87.; corium flavuo 

et alutam Turcicam fuscam, p. 64. et 88.; argentum et ferrum nigrum 

p. 80. et 89.) 

Qeodsi illud additur, quod per vitrum rubrum et coeruleum^ alumen, sa 

gemmae, spathum calcarium, gypsum Argandicae lampadis calor optime, platin 

candentls minus bene, alcoholis flammae etiam minore copia, cylindri minims 

transmittitur: jam his exemplis omnibus, si siknul ratio h&betur prioris disputa- 

tionis (p. 85. 86.), maniTesto comprobatur: caloris in diffusa reflexionc 

mutationes solum effici corporum reflectentium quasi eclectic^ 

quadam radiorum absorptione '}• 



*) Ab ono eodemque corpore reflexos qUatuor illorum caloris fontium radios per se qnideo 
comparare non licebat, qula fontes illi ita praeparari Hon poterant, nt, cum certa qnaedam nece» 
saria esset positura, semper eadem calorts copia ad corpua reflectens perveniret. 

') Unde elacet, ex ea vi, qua corpoa aliqood certoa caloria radios absorl^eat, posse coUlci 
qnae sit caloris ab illo certis conditionibus difi^use reflexi ratio. — Notum est, nivem clrcua 
arbores et arbusta celerius liquescere , quam aequa superflcie directis solls radiis *). 81 quis fort< 
solis radios a nive reflexos ciim radiis non reflexis comparaverlt, lllos Invenlet pro ratlone meliai 
qnam hos per vitrum nibrum et coenilenBi, alnnea, spatham calcarlum, gypsam translre. 

*) Fatinieri. Annali cielle scienxt <M regne LonlMrdo-yenet». 18S8. Gen, et Felw. p. 88. — Melleai. Ceapl 
reod. TI. p. 801. — PeggwMi. Aanal. XLIV, 857 — S6A. — Deve^f Repert. IV, 869. 870. 
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Magno aatein illo rerani obaenratarom consenaa addacemur haad dubie, ot 
eam comprobatam censeamas sententiam, qoam in initio demonatrare atudebam: 
re vera illaa calori diffuae reflexo tribuendas esae^ neque vero aliena quadam et 
aenaibili affeetione turbari (p. 57. 58.). 

In extrema vero disquiaitione ex impari reflexionia vi cognita eat contraria 
illi absorptio eelectica. Quae aane non minus calefactione demonstrari potuisset 
coq^orum caloris fontibus expositorum, id quod ex illis de carmino et charta 
nigra elucet observationibus (p. 24.). Carminum enim (secundum priorem dis- 
quisitionem) lampadis Argandicae radiis minus calefit, quam cylindri, charta nigra 
e contrario. Haec vero novissima experimenta (p. 89.) ostenderunt, a carmino 
lampadis calorem majore vi reflecti, quam cylindri, contra a charta nigra cylindri 
radios majore vi, quam lampadis. — Reflexio autem idcirco potius, quam cale- 
factio adhibebatury quod non solum celerius observari posset, sed etiam — id 
quod e numeris comparatis p. 24. et p. 89. elucet — majorem disquisitionis 
subtilitatem praeberet. 

Jam ex absorptionis phaenomenis (p. 23. 24.) coUigi poterat, caloris 
diffusionem a fontis temperatura non pendere. Quod qaidem ipsa dif- 
fusione investigata ita comprobatum est, ut jam non amplius dubitationi ') locus 
fuerit 

Praeterea vero manifesto demonstratum est, nullum corpus, carbone et 
metallis exceptis, diei posse melius vel deterius quam aliud refleetere calorem^ 
quoniam haec ratio una cum fontis calore mutatur. 



Discrimina autem, de quibus modo diximus, caloris diffuse reflexi plane 
sunt similia iis, quae inter se visibiles radii diffuse reflexi praebent Quam- 
quam jam Herschelius*) et Mellonius') monuerunt^ visibilium radiorum 
reflexionem cum calore reflexo non congruere. 

Atque hoc quidem disquisitionesi quas exhibui^ copiosius ita demonstrarunt, 
ut ostenderent, certa corpora, quae uno eodemque colore oculo esse videntur, 



>) MelloaL AanaL de CUol et 4e PlQrs. UJLV, 337. iqq. — PoggMd. Aaaal. LII, 442. 

*) Phlloa. Tnmsact. of the Roy. Soc. of Londoa for tbe Y. 1800. No. 19. — Gilb. Aaaal. 
Xn, 541--54S. 

•) AaaaL de Cliiai. et de Pbye. LXXV, 337. iqq. — Pofgead. Annal. XUII, S84. UI, 577. 
580— 5S3. — Dofe'a Repert. IV, 365-367. 



^" 
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diversi generis calorem rejDectere, qaae vero impari colore apparent, calorem — 
qaoad nunc quidem experientia edocti summas — ejusdem generis rejicere (cC 
praecipue tabalas p. 84.). 

Ceterum vix monendum videtur, illa obaervatione minime illud dijudicari 
posse, utrum visibiles radii et calefacientes iidem sint, necne. Nam ex quo co- 
gnitum est, etiam a lucente caloris fonte multos emitti radios non visibiles, 
qui reflecti possint et thermoscopinm afficiant ^): ne tum quidem, cuni 
radii omnes, qui retinam oculi ad videndi sensum excitant, pro vi sua thermo- 
scopium afficiunt fuligine tectnm, diffusionis visibiliom et calefacientium radioruni 
consensus expectari potuit, nisi forte sit fons adhibitus, qui unum modo visi- 
bilium unumque calefacientium radiorum genus emitteret 

Hoc anum in hac re paucis verbis attingam. Varii enim colores, quibufl 
corpora diffuse refleetentia conspiciuntur, fere ita explicari solent, ut certi tan- 
tum radii ab illis rejici, alii absorberi putentur *). 8ed postquam est cognitum, 
caloris a diversis corporibus reflexi diversitates eclectica quadam absorptioue 
effici (p. 85 — 90.): conjectura illa, cum visibiles et calefacientes radii simillimam 
inter se rationem praebeant cum multis in rebus tum in ipsa diffusa reflexionej 
ad summum verisimilitudinis gradum redacta est. 

Mellonius*) quidem eam proposuit opinionem, flavos radios idcirco 



>) Herschel. Pbilos. Transact. f. 1800. p. 255-326. 437—538. — Gilb. Annal. V, 459. 
460. VII, 145 — 149. X, 69. 73—76. 80. 81. 84. XII, 522. 523. 529. 541. — (Baden-Powell. 
Philos. Transact. f. 1825. I, 187. — Bdinb. Journ. of Science. N. S. III, 305. — Philos. Magas. 
and Jonm. 1825. liXV, 437. aqq. — Lond. and Edinb. Pbilos. Magaz. 1835. Third series VII, 
297. 1836. VIU, 24. — Poggend. Annal. XXI, 316. — Fechner^s Repert. II. 398.) — Bnglefield. 
Joarn. of tbe Royal InstitutioB. 1802. I, 202. — BibUoth. Britann. XXD, 113. — Gilb. Annal. XII, 
399. 403—408. — Melloni. Conpt. rend. IX, 315. X, 550. XV, 454. XVIII, 39. — Annal. de 
Chim. et de Phja. XLVIU, 385. sqq. Lin, 5. sqq. LV, 337. LIX, 418. LX, 410. LXXII, 40. aqq. — 
L'In8titut. N. 84, p. 410. N. 142, p. 43. — Lond. and Bdlnb. Philos. Magaz. Third series. VII, 477. 478. 
— Poggend. Annal. XXIV. 642—649. XXXV, 296. 404. 533. 537—541. 560. 561. XXXVH, 210. 
211. 489—492. 496. XXXIX, 15. 21. XLVHI, 329-331. XLIX, 578. 579. 584. 585. LVH, 300. Bqti. 
LXII, 22. 23. 29. 30. — DoTe^a Repert. IV, 330. 336. 341. 361. 369. Ci: dUaertationia p. 49, nbi 
ostendicur, qaosdaBi caloria Argandicae lampadia radioa per vitrnm nigrnm et laccam nigram 
tranaire; illi igltur non vlsibiles a flamma emittuntur. 

*) Oood re Tera Ita esae, cum adhnc certo et accurato careamua photometro, nondnm aatia 
demonstrarl potuit. 

*) Compt. rend. XIV, 823. XV, 454. XVIII, 39. aqq. — Biblioth. oniyera. Avril et Mai 1842. 
— . Poggend. Annal. LVl, 574 — 587. LVII, 305. 306. LXn, 25. 26. — Eandem opinionem aequitnr 
A. Seebeck. Poggend. Annal. LXII, 571 — 576. 
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]naxima nobis vi esse videri, quia oculi retina flava sit Qui flavus color — quem 
ponamus omnino in oculo vivo et sano existere, id quod a plerisque Germaniaek 
physiologis negatur — si non peculiari quadam retinae incitatione efficitur, qua 
flavos illa radios emittat, sed sola reflexione secundum priorem nostram dispu- 
tationem: quis etiam tum retinam oculi a flavis radiis praecipue graviter affid 
putabit? Nemo certe. Experimentis enim de calefactione institutis edocti sumus, 
corpus aliquod iis ipsis radiis, qui a superficie reflectuntur, minima vi affici (cf. 
inprimis p. 91.)* 



VI. 



DE CALORIS FONTIBUS. 



JLn priore capite demonstratum est, caloris radios in diflfusa a diversis corporibus 
facta reJDexione non mutari quidem, sed tantum absorptionem experiri eclecticam 
eaque certos radios supprimi, alios non mutatos reJDecti (p. 85 — 90.)* 

Ergo, si V. c. lampadis Argandicae radii a carmino rejecti aliam in 
transitu per diathermana corpora rationem praebeant, quam qui a charta nigra 
reflesi sunt (p. 73. et p. 77.): hoc non potuit nisi ita fieri, ut jam ipse calo- 
ris fons radios diversi generis contineret, quorum alii a carmino, alii a charta 
nigra remitterentur. — Itaque quo magis variae sunt diversitates post caloris a 
diversis corporibus reflexionem, eo magis varii et ipsi radii a caloris fonte 
emissi esse debent. 

Quodsi in platini candentis calore, a certis quibusdam diversi generis 
corporibus reflexo et per diathermana corpora transeunte^ minora sunt discrimina, 
quam quae iisdem conditionibus in lampade Argandica observantur (p. 74.): col- 
ligendum est, a platino candente minus varios caloris radios emitti; quam a 
lampade. 

Deinde cum caloris, a diversis corporibus reflexi et per eadem diathermana 
corpora transmissi, minora sint discrimina in alcoholis flamma, quam in 
platino candente (p. 75.): sequitur, ut ab alcoholis flamma minor diversomm ca- 
loris radiorum copia exeat, quam a platino candente. 

Postremo cum cylindri calorem ad 80* R. calefacti ne minimas qui- 
dem videamus diversitates praebere (p. 76.), a quocunque eorum corporam re« 
flectatur, quae in exemplis illis maximas mutationes eS^ecerant: cylindrus metal- 
licus in illa temperatura putandus est unum modo radiorum genus emittere. 
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Qua rationesi caloris fontea, qai antea adhibebantufi inter se comparaverisy 
emissoram radiorum varietas mauma est in lampade Argandica, in platino can- 
dente minor, etiam minor in alcoholis jDamma, omnino nuUa in cylindro ad 80* R. 
calefacto. 

Quod idem et alio modo examinari potest. 

Nam si diversi generis radiorum numerus, v. c. e lampade Argandica vel 
LocatelUca in diversa corpora diathermana incidit^ diversi generis radii, quae 
illorum est natura, transmittuntur; qui quidem ex uno vel altero corpore exeun- 
tes per alteram diathermanam tabulam impariter permeant ')• Quae tum appa- 
rent discrimina, haud dubie eo majora sunt, quo magis varii ipsius caloris fon- 
tis radiL — Si vero unum modo caloris radiorura genus in illa corpora incideret, 
ita ut unum modo permeare posset, in aliera quadam transmissione omnino nul- 
lae diversitates observarentur, in quocunque diathermano corpore calor exiit 

Itaque cum calor a cylindro infra 90* R. emissus semper eodem modo per 
vitrum rubrum, vitrum coeruleum, alumen, sal genunae, spathum calcarium, 
gypsum transeat, sive per nullum ille corpus transmissus est, sive per ebur> 
chartam tenuissimam, eannini stratum tenue, laccam, vitrum nigrum vel album, 
sive per aliud quodcunque corpus diathermanum (cf. p. 47.): hoc ipsum est do- 
cumento, a cylindro unum modo caloris radiorum genus emitti *). Quocum si 
illud conjungitur, quod supra (p. 51.) demonstratum est, calorem a diversissi- 
mis corporibus solidis inter 25* R. et 90* R emissum unius ejusdemque ge- 
neris esse: intra hos quidem temperaturae fines apparet caloris ra- 
dios ab omnibus illis emissos, ut verbis utar Mellonianae terminologiae *) 
similibus, y^unius ejusdemque esse coloris." 



Mellonl. cf. disserCat. p. 7. not. 4. 

■ 

Ut In prioribus experinenlia, si c>'Iindri tenperatura 90* R. excessit, calor a diversio 
corporibus diflbse reflexua diversitates praebebat (p. 76.): sic hic qaoque ultra illum finem discrl- 
mina apparent. 

Nam cum calor a cjUndro metaUico inftra 90* R. enissus, direcU .35* declinaUone interposito 
Tltro rubro, acum tantummodo ad 10*,1 deflecteret, eive per nuUum corpus, sive per cbartam 
tenuem vel vicrum album transmiasus (p. 47.): certa quadam superiore temperatura, eadem 35* 
declinatione interposito vitro rubro, sl per nullum corpus transierat, decllnationem 10*,75 efliecity 
si per cbartam 11*,75» si per vitrun album 14*,75. — Similia antem in ceteria corporibua diather- 
mania observata sunt. 

Cogitari possit, caloris hanc in tuperlore temperatura enisai nutationen cobaerere cum Uia^ 
quae crescente tenperatura In calore fit speclfico. 

') cf. dissertat. p. 6. aot. 3. 
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Jam igitar ad certum qaendam pervenimas terminom , in quo caloris radio- 
rum varietas omnis evaneseit idque tum demum, postquam visibiliom radiomm 
discrimina jamdudum ab oculo percipi nequeunt. 

Ad quod mihi alicujus momenti videbatur investigare: 

quomodo caloris radiorum varietas ab uno eodemqoe cor- 
pore emissorom ona com ipsios temperatura motaretor. 

Qoem ad finem otraqoe illa, quam modo descripsi, ratione uti licebat; aut 
enim calefacti corporis calor in diversis temperaturae gradibus a corporibos im- 
paribos diffose reflecti poterat aot per diversa corpora transmitti, priosqoam 
per certa qoaedam diathermana corpora transiret. Utrobiqoe enim discrimina 
nasci vidimos eo majora eoqae magis varia, qoo magis diversi generis sont, qoi 
a caloris fonte radii exeont. 

Prior aotem ratio praestantior mihi visa est, qood aqoa frigida (p. 57. 58.) 
impedire poteram , ne ipsorom corporum reflectentium calefactio experimen- 
tum turbaret. Posteriorem vero secutus rationem omnino vitare non potuissem 
corporum fonti proximorum calefactionem neque vim ejus removere nisi diminota 
thermoscopii affectione. Atqoe ot antea (p. 16 — 18.), sic ad hanc qoo^e sol- 
vendam quaestionem platinum spirale super lampadis Berzelianae caminum primum 
infra 90* R. calefeci, tum deinceps ita, ut candendo rubrum, flavum, albom fie- 
ret. — Platini aotem inferioris temperaturae calor, secondom illas de cy- 
lindro calido observationes, semper eodem modo per corpora diathermana adhi- 
bita transit, sive non reflexos est, sive a diversissimis corporibos difTose re- 
flexos. — In his qoidem exemplis omnibos, directa 20* declinatione interposito 
vitro robro, declinatio 8',08 — 8',25, spatho aotem calcario 5*,17 — 5*, 42 
effecta est 

Qoi numeri et in his et in aliis corporibus diathermanis observati sont et 
medii e ternis experimentis in hoc, qoi seqoitor, indice legontor. 
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8i platioi candendo rubentis calor ab iisdeni illis corporibua reflecti- 
tur, haud exiguas scimus in tranaitu diversitatea fierL Non reflexus calor per 
vitrum rubrum permeana declinationem 10^,42 efficit, a charta nigra rejectua 9^58, 
a carmino 12%33. Per spathum vero calcarium transiens calor non reflexus acum 
ad 8*|67 redigit, a charta nigra remissus ad 7*,83, a carmino ad 11^42, eadem 
aemper, atque antea, directa 20* declinatione. 

Praeter haa autem, de quibua modo dixi, ceteras quoque de hac re obaer- 
▼ationes conspectus, qui sequitur, continet, cujus quidem numeri e temis expe- 
rimentis sunt medii. 
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Yitrum rubrum. 
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Non igitur dubium esse potest, quin platini candendo rubentis calor magis 
ait varius, quam qui a non lucente emittitur. 

Majora autem discrimina iHa existunt, si platini candendo flaventia 
calor a corporiboa illis reflectitur. Etenim, eadem 20* declinatione, eal^r aon 
reflexus per vitrum rubrum transiens acum ad 8*,83 deflexit, a cbarta nigra re» 
missus ad 7*,42, a carmino ad 10 ',58. Per spathum vero permeans non reflexus. 
ad 6*,08, a charta nigra rejectus ad 5^,17, a earmino ad 9*,75. 

Praeterea vero caloris radii a certis quibusdam corporjbus v. c. gjrpso et 
cupro oxydato reflexi , qui antea discerni non poterant , jam diversi apparent. 

Singulos autem numeros e ternis observationibus medios index, qoi sequi» 
tur, praebet. 



Onnmvia pladoi candendo rubentis calor jam antea (p. 74.) investigatus slt, tnmen ez- . 
perinenta illn lioc loco iteranda esse exiatimavi, quo accuratius ad ea, quae huc pertlnent, ncce- 
derent. Mutua autem ipsorum numerorum rntio eadem atque anten fuit, qunraquam Ipal iiamerl a 
prioribus discrepant; neqae id miram, quia fere toto anno post observati tant. 
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Quibas experimentis si cognosdtor, discrimina hoc loco non in paucis tan- 
tam atque exigais exemplis, sed fere in omnibos majora esse magisqae varia, 
quam in rubentis platini radiis (p. 97. 98.): recte colligi posse videbitur, ca- 
lorem a platino flavente emissum magis varium esse, quam a rubente. 

Quamvis vero^ id quod jam saepios dixi (p. 26. 33.), e majore duarum 
declinationum discrimine, si quidem id intra inferiores gradus observatur quam 
illudy quocum comparatur, non semper concludendum sit, et ipsum majus in 
caloris effectu existere discrimen: tamen hoc loco i. e. in comparatis observatio- 
nibos tabularum p. 98. et p. 99. recte illud factum esse videtur. Diversa enim illa 
declinationum ratio a certo demum termino ') iocipit, ipsae autem intra eos 
^tdem 6nes, ad quos observationes illae pertinent, respondere caloris viribus 
existimari poterant. 

Platini antem ex parte albentis calor, si ab iisdem illis corporibus re- 
flectitar, per corpora diathermana transiens etiam majora discrimina praebet, 
quam flaventis. Acus enim , ut prioribus utar exemplis j interposito vitro 



*) cf. disMrtat. p. 2. sot. I. 
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rubro, tnde a 20® ad 11^35 rediit, ai non reflexi rant Galorta radii; ad 16*,25^ 
si a charta nigra rejecti; ad 14%17, si a earmiDO. Spatho autem interposito^ 
eadem directa 20® declinatione , calor non reJDexus acumad 9^42, a cbarta nigra 
remissus ad 7%5, a carroino ad 13®,67 redigit. 

A panno vero sammetico nigro et linteo cerato viridi reJDexi caloris radii^ 
qui neque in flavente platino neque in rubente diversi generis apparueniot, hoc 
loco optime inter se distingui poterant. 

Ac singulae quidem observationes e ternis experimentis mediae in bac^ 
quae sequitur, tabula compreheoduntur. 
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Uffeto 
rubro. 


panno 

samme- 

tico 

nigro. 


charta 
nigra. 


lana 
alba. 


ligno. 


Untee 
o«rate 
Tiridi. 


1,5 
1,4 
1,4 

4,4 


VitniTn rubrum. 


20» 


11,25 


13,42 

11,25 

9,17 

17,67 


14,17 


12,67 


13,00 


10,67 


10,25 


12,50 


12,25 


11,58 


Vitrum coeruleum. 




10,33 
8,58 


12,17 


11,33 


10,83 


9,42 


9,33 


10,33 


10,58 


10,00 


Alumen. 


9,83 


9,42 


9,33 
17,67 


8,92 


7,83 
15,50 


9,83 
16,33 


9,17 


8,92 


Sal gemmae. 


20» 


17,08 


18,25 


17,83 


15,75 


17,33 


16,08 


3,7 


Spathum calcarium. 


9,42 


12,17 


13,67 


11,17 


12,08 


9,67 


7,50 


11,83 


12,00 


10,25 


1,4 


Gypsum. 




8,08 


9,92 


10,50 


9,08 

• 


9,50 


8,58 


6,42 


10,33 


9,67 


8,33 



Ex quo sequitur, ut ea discrimina omnia, qoae albentis partim platini radit 
post diS^usam reflexionem in transitu per diathermana corpora ostendnnt, majora 
sint illis, quae iisdem conditionibus in platino flavente observantur (p. 98. 99.). 
Unde colligendum erit, ab illo etiam majorem, quam ab hoc, diversi generis ra-> 
diorom numerum exire. 

Itaque tota illa disquisitione hoc efi^ectum est: Platini rubentis calor 
magis varius est quam non lucentis, flaventis magis quam ruben» 
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tis, partim albentis magis yarios quam qui in ceteris omnibns ean- 
dendi conditionibns emittitnr. 

Yarietas igitur caloris a corpore qnodam emissi, id qnod con- 
jectara assequi licebat, in superiore temperatura major &pparet qnam 
in inferiore. Sed neqne in nno eodemque corpore una cum tempe- 
ratura usqne illa augetur (v. c. constans servatur, donec fere nltra 90* R. 
calefactio excedat, cf. p. 13 — 16. 51. 76. 95.) neque diversornm caloris fon- 
tium, Gum alia quaedam accedant, in eo semper major est, cui snperior 
temperatnra. 

Platinum y. c. candens magis diversos caloris radios emittit, quam alcoho- 
lis flamma (p. 94. 95.)9 temperatura tamen illius inferior pntanda est iUa, qua idem 
platinnm candendo flayescere yel albescere possit 

Inter emittendi autem caloris faenltatem cadiorumque varie- 
tatem, secundum experimenta nostra, ratio pereipi non potest 

Quam vero seriem fontes efficiunt, secundum caloris radiorum varietatem 
compositi (p. 95. 100. 101.), haec plane eadem est atque qnam praeberent, si secun- 
dum visibilium radiorum varietatem collocarentur. Nam et ipsi visibiles v. c. 
lampadis Argandicae radii magis yarii habendi snnt quam platini candentis, quod 
per illos corpora omnia diS^ase reflectentia coloribus magis diversis apparenti 
candentis autem platini radii magis varii quam alcoholis flammae, qnia illi, a 
diversi coloris corporibus reflexi, multo magis varii conspiciuntur. — Similia 
Tero exstiterint, si visibiles platini candendo rubri, flavi, albi radios inter se 
comparaveris. 
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MJe industria hocusqae onisi peculiarefli quandam attingere theoriam, quae 
in explicandia versatur phaenomenia, atque boc quiden eo feci coatilioy ne 
res observatas, quae solae in litteris permanent, e conjecturae cujusdara nonna 
fluxa et fragili dijudicarem. Ac ne nunc quidem talia aggressorus soai: quae 
nisi cum accurato matheseos studio conjunguntur, ad finem propositum perdaet 
nequeunt. Observationes autem qualescusque meae hoc qoidem aliquando va- 
kant, ut de calore doctrina, quae prae ceteris physicarum litterarum disciplinis 
uno et communi quodam theoriae vinculo caret, ad majorem soi consensum per- 
veniat. 

Jam igitur finem impositurus huic dissertationi postremo earum renim sum- 
mam exhibebo, quae e disquisitionibus eveoerunt 

1. Duplici eaque nova ratione certo dijudicari potest^ utram corpus aliqiiod 
caloris radios transmittat, necne (p. 49. 53.). 

2. Inter caloris radiantis per corpora diathermana transitum et fontis tem> 
peraturam non directa quaedam est ratio, sed ille e natura tantum diathermani 
corporis pendet, quod a certis quibusdam caloris radiis magis transitur quam 
ab aliis, sive in minore, sive in majore temperatura natis (p. 18. 19.). 

3. Corporis alicujus radiante calore calefactio, si radii in illud immissi ean- 
dem semper vim exercent, omnino nullam rationem cum fontis habet tempera- 
tura, sed unice absorbentis corporis natura afficitur^ quae alios radios aliis faci- 
lius accipit (p. 24.). 

4. Corpus aliquod intra certos quidem fines eo magis calefit, quo crassius 
est, idque eo amplius, quo minus diathermanum est radiis (p. 27. 28). 

5. Caloris absorptionis et emissionis eatenus tantum mutua est ratio, qua- 
tenus ad unum idemque illae corpus pertinent neque ipsa caloris natura in cen- 
sum vocatur (p. 35. 36. 39.). 

6. Lex illa a Mellonio proposita comprobata est: rimationem corporis 
superficiei idcirco tantum in emittendi caloris faculiatem vim quandam exercere, 
quod densitatem afficiat et duritiem, ita quidem, ut vel augeatur vel minuatur 
facultas illa, si partes rimando vel molliores vel densiores factae sint (p. 33). 
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7. Corporis alicajus calorem emittendi facultas non pendet e caloris radio- 
rnm, qaibus calefit, natura (p. 39.). 

8. A diversissimis corporibus solidis, impari crassitudine imparique super- 
ficiei natura, emissus caior, quoad nunc quidem dijudicari potest, aequalis et 
simplex apparet, utcunque intra horum experimentorum fines (i. e. 25* et 90*B.) 
in illis excitatus est (p. 51. 95.)* 

9. Diffusio, quam in aspera superficie calor patitur, cum caloris fontis 
temperatura non cohaeret (p. 91.). 

10. Calor radians, si diffuse reflectitur, diversissime ab aliis quidem corpo- 
ribus magnopere, ab aliis nuilo modo mutatur. In uno autem eodemque corpore 
matationes illae e superficiei natura non pendent (p. 69.). 

11. Caloris in diffusa reflexione mutationum causa est non minus caloris 
fontium quam eorum, quae illum reflectunt^ corporum natura (p. 79.). 

12. Efficiuntur iliae in corporibus, quae calorem reflectunt, tantummodo 
eclectica quadam radiorum absorptione (p. 90.). 

13. Calefacientes et visibiles radii non eadem ratione difTuse reflectun- 
tur (p. 91. 92.). 

14. Caloris radiorum, qui ab uno eodemque corpore exeunt, major est 
varietas in superiore temperatura quam in inferiore, non vero semper una cum 
calefactione augetur neque illius cum emittendi caloris facultate ratio quaedam 
percipi potest (p. 101.). 

15. Quam certi quidam fontes secundum caloris radiorum varietatem com- 
positi efficiunt seriem, haec plane eadem est atque illa, quam praebent, si se- 
cundum visibilium radiorum varietatem ordine coUocantur (p. 101.). 
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vyarolus Hermannas Knoblauch natus sum Berolini a. d. III Idus Apriles anni 
HDCCCXX patre Carolo Knoblauch, regi a consiliis pecuniariis intimis, senatore 
urbano, quem adhuc incolumem summa pietate veneror, matre Henrica, e gente Keibel^ 
qoam ante complnres jam annos morte mihi ereptam lugeo. 

In gymnasii Coloniensis, quod Berolini floret 111. Angust directore, instltutione 

publica fere per quadriennium versatus, postea valetudine impeditus inde discessi. Privata 

deinde disciplina instructus, in gymnasio Werderiano, III. Bonnell directore, examine 

superato, maturitatis testimonium nactus sum. Jam igitnr in universitate Berolinensi III. 

Dieterici, tunc temporis rectore magnifico, III. Ranke, philosophorum ordinis amplissimi 

decano, nomen dedi. Atque hi quidem viri illustrissimi et clarissimi mihi magistri fuere: 

in philosophicis litteris III. Steffens, Trendelenburg, Werder; in physieis 111. Dove, 

jUagnus, Poggendorff; in chemicis III. Mitscherlich, H. Rose, Rammelsberg; 

iD technologia III. Magnus; in mineralogia 111. G. Rose; in raathematicis 111. Dirksen, 

Ohm; in astronomia 111. Encke; in geographia 111. Ritter. Privata autem institutione 

iij mathesi III. Schellbach me instruxit. Praeterea mihi contigit, ut Mitscherlich, 

Tir illnstrissimus, pro benevolentia sua adesse me paterctur eis excrcitationibus, quae in 

jpsius laboratorio instituuntur. 

Quibus viris omnibns optime de me meritis gratias agQ quam maximas. Praecipua 
autem nientione hoc loco memorandi mihi sunt illustrissimi Magnus et Schellbach, 
qiii viri, quae est illorum humanitas, non solum doctissima et ingeniosissima institutionc 
sua, sed etiam benevolentissimis studiorum consiliis ita me adjuvarunt, ut, qnantum illis 
debcam, gratissimo equidem animo recorder eosque sumnia mibi semper pietate colendos 
profitear. 
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